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i Secrets concernants 
n'eft pas moins nécefîàire aux 
Teinturiers. S'il y û des manières 
d'agir qui leur font communes 
pour en rendre les couleurs ache- 
vées , on peut dire auilï qu'elles * 
en ont chacune. qui leur font par- 
ticulières , les Soyes en quelque 
façon étant différentes des Laines 
dans la matière qui les compo- 
fent , ce qui fait qu'il faut des 
lues qui ayent des raports de con- 
venance avec la tiflure de leurs 
parties. Voyons ce que l'expé- < 
rience de longue main en a j 
apris. 

Il efl: queftion d'abord defe fer- 
vir d'une belle eau claire, Se laif- 
fer repofer ce noir du moins trois 
ou quatre mois avant que de met- 
tre dedans la Soye. Mais pour le 
faire on prend une Chaudière con- c 
tenant deux Ames d'eaux , & une 
tonne d'une feulement de huit ' 
féaux. Vôtre Tonne fera à l'air la 
gueulle en haut ; il ne faut pas 
qu'il gèle pour cela. 
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les Arts et Métiers 
Cela obfervé , mettez votre ton- 
ne fur deux chantiers & aflèz éle- 
vée , pour que vous puiffiez en 
tirer de l'eau pure en bas dans 
un feau , par un trou que vous 
ferésàdeux doigts au-deiïiis du 
fable, dans lequel vous mettez 
une cinelle , & cette Tonne étant 
ainfî aflife vous la laiflèrez-là pen- 
dant trois ou quatre mois fans y 
toucher. 

Et pour faire ce noir , on prend 
vingt-iîx livres pelant d'écorces 
d'aunes qu'on met dans, la Tonne 
pleine d'eau claire ; Iaiflez repofer 
cela pendant dix-fept jours } il ne 
faut pas la couvrir quand même 
il pleuvroit. Cela n'eft que bon 
quand la Tonne a rcpofé fept 
jours j prenez deux livres de 
Limaille & une grande poignée 
de l'on de froment , pour une liv. 
de Noix de Galle battue , & deux 
livres dé Couperofc ; il faut met- 
tre cela dans une jatte de bois 
& le bien remuer , puis le mê- 
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4 Secrets concernants 
Jerez dans la tonne , dans dix ou 
douze féaux d'eau , que vous ava- 
lerez defliis. 

Ayant fait cela , lailTez-le re- 
pofer dix jours durant , après le- 
quel tems vous prendrez environ 
demi fcau du me me noir, mêlez- 
y demie livre de limaille , &c un 
pot de Moulée que vous remue- 
rez, bien avec la main j il faut 
en ôter l'ordure , puis le mettre 
dans le noir , qu'on laifle encore 
repofer dix jours , après lefquels , 
pour remplir vôtre noir, vous 
prenez encore un pot de moulée 
avec une livre de limaille , vous 
le démêlerez dans un demi feau 
d'eau de vôtre noir , & le verfez 
après dedans , vous en tirerez du 
fond , que vous avalerez par- 
deflus , & répanderez également 
par-deHiis une livre de limaille } 
vous laillèrez répofer le tout Vtù 
pace de deux femaines. 

Etant repofé ainfi , tirez-en en- 
core du fond environ dix ou dou- 
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les Arts et Métiers. 5 
ze féaux , & les renverfez par* 
deflus , après que cela fera fait , 

{>renez encore une livre de limail- 
e & la répandez fur vôtre noir , 
laiiïèz-le après repofcr trois ou 
quatre femaines , au bout def- 
quels vous en tirerez encore du 
fond, & vous le verferez par- 
deflus. 

. Enfuite vous prendrez trois 
onces de verd de gris pulvérifé , &c 
une livre de limaille , vous mê- 
lerez bien le tout & le répandrez 
pour la dernière fois fur vôtre 
noir , que vous laifTerez encore 
repofer au moins trois ou quatre 
femaines , pour n'y plus toucher 
que lorfque vous voudrez en tra- 
vailler. 

Alors , & pour être afTuré que 
vôtre noir eft parfait , prenez des 
écorces qui font dedans & les rom- 
pez , fi elles font noires en dedans 
c'eft la preuve que le noir eft bon , 
fi elles font rouges , ou que la li- 
queur ne les ait pas tout-i-fait pé- 
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6 Secrets concernants 
nétrez , il faut encore changer ce 
noir du fond , puis répandre par- 
defïiis une livre de limaille , & lorf- 
qu'enfin lenoircft bien condition- 
né, on le met en œuvre dans le 
Chaudron quand on en a 

Cette Chaudière doit être qua- 
r ce , de manière pourtant que les 
quatre coins foient arondis depuis 
le fond jufqu'en haut , afin d'em- 
pêcher que la rouille ne s'y met- 
te , ce qui la tiendroit plus fujet- 
te à brûler. Il faut que cette 
Chaudière contienne deux Ames 
d'eaux pour pouvoir Teindre foi- 
xante livres de Soye , & non plus. 
Vous pouvez bien y en Teindre 
quarante ou cinquante livres , 
moins Ci vous voulez. 

De la figure que doit avoir la, 
Chaudière de Teinture. 

«* •. 

l 

Cette Chaudière fera plus ovale 
que ronde , c'eft-à dire , qu'elle 
aura 4. pieds moins deux poulces 
de long en dedans par le bord , 
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Lïs Arts et Métiers 7 
2c de largeur par en haut deux 
pieds & demi , de profondeur deux 
pieds &: demi & deux poulces. 
Cette Chaudière doit être de Cui- 
vre rouge par le bord , qui fera 
renverfè de trois poulces. Pour le 
refte il peut être de Cuivre jaune* 

Quand cette Chaudière eft 
faite on la met fur fon Fourneau , 
de manière qu'on s'en puille fer- 
vir ; èrant aflïfe on met un bâton 
fur fa longeur , il fert à tordre ded 
fus les Soyes ; cela fait vous tirez 
tout le clair de vôtre noir qui eft 
dans I9, Tonne , vous le verfez 
dans la Chaudière , ajoutez-y 
demi Ame & fcpt féaux d'eaux de 
pluye ou de rivière. 

Vous ferez cnfuitetin petit feu 
de/Tous , & de tems en tems vous 
metrrez dans vôtre bain deux li- 
vres de Coupérofb d'Allemagne , 
que vous mêlerez bien en remuant 
quelque peu , puis vous prendrez 
une livre &c demie de Galle à l*é- 
pine pilèe menue , vous la ferez 
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8 Secrets concernants 
bouillir en un feau & demi d'eau 
l'efpace dune heure , & la laif- 
ferez raffeoir , pour après en ver- 
fer le clair dans vôtre Chaudière. 

Il faut y ajouter une livre de 
Gomme d'Arabie , & remuer un 
peu le Bain avec une cafTette 
de fer • le Teint pour lors ne doit 
être que tféde , puis faire défions 
la Chaudière un petit feu. On 
commence toujours cette manœu- 
vre du matin , &c on vend aux 
Teinturiers en Bleu , le plus épais 
qui refte au fond de la Tonne j 
car il ne doit point entrer dans 
ce noir t qu'il eft à propos de re- 
muer fouvent tandis qu'il eft nou- 
veau & cela jufqu'au foir , puis 
on la lai fie de repos jufqu'au 
lendemain matin qu'on refait 
encore un petit feu fous la Chaut- 
diére. 

Quand le bain commence à être 
tiède , on prend deux livres de 
Couperofe de Liège , & une livre 
de Gomme ; on jette tout cela 
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les Arts et MetiepJs, 9 
dans la Chaudière en remuant, 
lorfque le noir ne commence qu'à 
tiédir, & qu'il eft tems de lui 
donner le feu plus fort. 
. Tout ce que defîus éxa&emenc 
obfervé , prenez fur le fotr deux 
onces de verd de gris en poudre , 
mettez-le dans la Chaudière , que 
vous couvrirez jufqu'au lende^ 
main , ou fous laquelle pour lors 
vous allumerez un petit feu qui 
fufïîfe pour faire tiédir vôtre bain 
qu'il faut toujours remuer & rem- 
plir de tems en tems tous les foirs 
de cinq féaux d'eau de rivière. 

Enfin pour la dernière fois pre- 
nez une livre de Couperofe d'Al- 
lemagne , & une livre de Gom- 
me , que vous mettrez dans vôtre 
Chaudière en remuant , & fur le 
foir prenez 2 , onces de ver de gris 

Îmlvérifé , & huit onces de limail- 
e , jettez-Ies dans vôtre Chau- 
dière , mêlez-les bien , couvrez 
vôtre noir &. le laiflezainfî jufqu'i 
ce que vous en ayez befoin pour 
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io Secrets concernants 
Teindre } il faut qu'il refte ainfî 
du moins fept ou huit jours avant 
que de s'en pouvoir fervir. 

Après toute cette manœuvre qui 
rienc aflez de tems , on fait bouil- 
lir la Soye la veille qu'on la veut* 
Teindre , puis le lendemain on la 
met dans le bain pour la Teindre , 
& pour y bien réuffir , il n'en faut 
que quarante , cinquante ou foi- 
xante livres pefant. 

Bouillon four la Soye. 

• 

Prenez pour chaque livre de 
Soye une once d'Alun , faites-le 
diflbudre dans deux ou trois féaux 
d'eau s c'eft fur la fin que cette 
diflolution fe doit faire ; l'Alun 
** étant diflout , laiflèz-le repofer 
& rafleoir , puis prenez-en le plus 
clair, ajoutez. y tant d'eau de 
puits que vous jugerez à propos 
qu'il en faut pour couvrir votre 
Soye , qui étant bien blanche , 
doit être mife dedans jufqu'au len- 
demain trois heures après midi» . 
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les Arts et Métiers ii 
Ce tcms paffé , tirez-ki dehors 
&; la rincez , & pour la mettre en 
galle dans la Chaudière , qui doit 
contenir deux - muids , mettez 
pour foixante livres pefant de Soye 
un demi muids d'eau de pluye ou 
de rivière , & s'il n'y en a que 
quarante ou cinquante livres , 
vous réglerez à proportion. S'il 
n'y a que trente ou quarante liv. 
de Soye , il.faut prendre un plus 
petit Chaudron pour l'engager. 

Teint. 

On prend pour chaque livre de 
Soye crue neuf onces de galle à 
l'Epine bien pulvérifée , cela fait 
un beau noir. On commence cette 
manœuvre le famedy au foir fur 
les trois ou quatre heures , on 
fait un bon feu , & quand l'eau 
commence à être chaude, on met 
la Galle dans le Chaudron , on l'y 
remue bien, mais il faut pren- 
dre garde qu'elle ne bouille par- 

A 6 
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12 Secrets concernants 
delîus, & entretenir toujours le 
feu également. 

Alors vous tirez vôtre fbye hors 
de l'Alun , & la tordez bien avec 
le bâton dans une eau de Rivière 
bien claire , & pendant que la 
Galle bout , & que la Soye eft é- 
goutée , on la met par échéveaux 
en trente cordes , ou ce qu'on ju- 
gera à propos. La Galle doit 
bouillir deux heures , ' après ce- 
la on tire le feu de defTous la 
Chaudière y & on met là dedans 
ce qu'on en a affaire , ou bien 
dans le baquet à rafraichir. En- 
fuite mettez dans vôtre Chaudiè- 
re de Galle trois , quatre ou cinq 
féaux d'eau félon que vous jugerez 
qu'il en faudra , & fi vous avez un 
vieux bain de Galle , il fera meil- 
leur que de l'eau pour remplir le 
Chaudron j cela fait remuez bien 
le tout avec un bâton environ 
demie heure , après cela mettez 
vôtre Soye dedans , & fi vous avez 
du poil fin , il faudra le mettre 
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une demie heure ou une heure 
plus tard. Le tout étant tout en- 
ièmble dans le Chaudron , il faut 
le remuer & le retourner avec un 
bâton bien uni jufqu'à neuf ou dix 
heures , & regarder fi la Chaudiè- 
re eft raifonnablement chaude } 
vous ne couvrirez point vôtre 
Galle que lorfque le oord de vô- 
tre Chaudière eft tant foit peu 
chaud. 

S'il arrive que la Chaudière 
n'ait point été couverte depuis le 
foir , à caule que la Galle étoit 
trop chaude y il faut à quatre ou 
cinq heures du matin la couvrir , 
& le jour fuivant que vôtre Soye 
a été deux nuits & un jour dans 
la Galle toute chaude , le troi- 
fiéme jour à quatre ou cinq heu- 
res vous couvrirez vôtre Chau- J 
diére pour faire bon feu fous vô-> 
tre noir que vous remuerez un 
peu , & lorfque vous tirerez vô- 
tre Soye de la Galle , vous pren- 
drez un homme pour vous ai-* 



14 Secrets -concernants - 
der à la torde , afin que vous pui£ 
fiez la metrre bien-tôt ôc bien 
égoutée dans le noir. 

Pour le premier jour que vous 
mettrez le drop , vous prendrez 
un Chaudron de trois ou quatre 
féaux , & vous mettrez dedans 
deux féaux de Galle , & une 
pinte de Vinaigre i ajoûtez-y 
quatre livres de Syrop de fucre 
du meilleur , avec deux pots de 
lie de Vin blanc , on la prend 
comme on la peut avoir } on y 
joint quatre onces de feuille de 
Séné bien battue , enfuite bou- 
chez le tout enfemble une petite 
demie heure. 

Cela fait mettez-le dans la 
Chaudière de noir , prenez après 
trois livres de Couperofe d'Autri- 
che , autant de celle de Liège, 
deux livres de Gomme y quatre, 
onces de garance en grappe,&; une, 
livre de Limaille. Il faut mêler 
encore toutes ce* drogues dans le 
poir , prenant garde que la Chau- 



Digitized by 



Les Arts et Métiers 15 
diére ne bouille , ne devant être 
pour lors qu'un peu chaude ; le 
touille n gâte roue: 

Après avoir mêlé routes ces 
drogues , on y ajoute encore un 
demibaffin de moulée, qu'on met 
dans le Seau au noir , rempli de 
deux baffins d'eau de Galle ; il 
faut prendre garde qu'il n'y ait 
point de petites pierres dedans , 
puis on verfe cette mixtion dans 
la Chaudière , en remuant forte- 
ment & long-tems , crainte qu'el- 
le ne fe raiïàye , &c lorf^ue la Soye 
eft torfe & bien égoutée , au for- 
tir de la Galle , & qu'elle eft em- 
bâtonnée , & prête à mettre dans 
la Chaudière,, on -prend garde 
d'abord que cette Chaudière foît 
bien apareillée , & qu'elle ne s'en 
aille point par-defîus ; on remuë 
bien ce qui eft dedans , & oh rèttil 
plit la Chaudière d'eau de Galle a 
félon qu'on le juge à propos , plu- 
tôt moins que plus. 

Lorfque la Chaudiére-eft bien 
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i6 Secrets concernants 
préparée & remplie d'eau de 
GalJe^ vous feparez vôtre Soye 
en deux parties égales y la grof- 
fe Soye à peigner & à travailler. 
La première partie qu'on met de- 
dans eft la Soye à coudre ou le 
poil fin 3 èc pour la féconde fois , 
Jorfque la première partie eft 
dans la Chaudière , on Ta remue 
par quatre fois , puis on la tord , 
& quand elle eft dehors on re- 
mue bien ce qui eft dans la Chau 
diére , puis on remet dedans l'au- 
tre partie. 

Si on a du poil fin , il faut atten- 
dre à le mettre un peu après Tau- 
ire , & après avoir retourné une 
ou deux fois la Soye , on prend 
la première partie pour la laifler 
refroidir fur les bâtons, jufqu'à 
ce qu'on mette l'autre partie re- 
froidir de même. 

Lorfqu'on a retourné 4. fois la 
Soye, ou le poil dans le noir, on 
la tire hors , & on la tord , puis on 
la met éventer 5 ces deux parties 
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les Arts et Métiers. ' 17 
fe teignent ainfi alternativement, 
enfuice on examine le Fourneau y 
fous lequel il doit avoir bon feu , 
& quand le noir a teint deux jours 
& demi , on prend un petit éché- 
veau de Soye , qu'on rince bien , 
& qu'on met fecher pour voir fi 
la Teinture en efl bonne. On fe 
gardera bien de rincer le noir 
dans la tinette , qu'on ait vû la 
montre qui doit fervir de régie , 
après cela on agit félon que l'Art 
le demande. 

Comment remédier au Noir en 
cas qu'il fe tourne. 

, En cas que le Noir vienne à fe 
tourner , de manière qu'on n'en 
puifle pas faire un beau Noir , 
qu'il rouffiflè ou qu'il grife , on y 
remédie de la manière qui fuit , 
& pour cela. 

On lai/Te repofer la Chaudière 
de noir avec fa Teinture fans la 
remuer , & on la fait morfondre. 
Il faut qu'elle refle ainfî quatorze 
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jours durant fans y toucher ; au 
bout de ce tems on ramafle pro- 
prement ce qu'il y a de plus clair 
delftis jufqu'à la moitié , & on y 
remet autant d'eau de pluye & de 
rivière coitfme on en a ôté. Ce 
dernier fait de trés-bonne encre , 
ajoutant huit ou dix féaux d eau 
de Galle grife , qu'on tire de def- 
fous le noir hors de la Chaudière. 

Autre manière de Teindre la 
Soyc en Noir. 

Pour une livre de gros grain 
ou aulne d'Etofe , on prend pour 
le bouillon un huitième de Galle > 
autant de Garance , on fait bouil- 
lir l'Etofe une heure & demie de- 
dans , puis on la tire , on la laifle 
morfondre , on met enfuite une 
jatte ou autre uftancille de cette 
forte , une demie once de Gom- 
me , une poignée. ; de Limaille de 
Coutelier , un peu de Garance > 
& une demie livre de Couperofe. 
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On môle le tout enfemble , puis 
on en mec la moitié dans la Chau- 
dière , & on fait derechef bouil- 
lir PEtôfe dedans pendant une 
heure , après lequel tems on la lé-: 
ve & on là morfond. 

Cela fait , on prend le refte des 
drogues , on y ajoute de piflàt v 
puis on y fait bouillir l'Etofe une 
heure durant ; enfuiteon la retire , 
& pour lors elle eft bien Teinte. 

Pour faire de la Soye Grife. 

Prenez de l'eau de rivière qui 
foit belle & bien claire , faites 
bouillir dedans de la Noix de gal- 
le battue , & la lai/Tez morfon- 
dre , & lorfque le boiiillon eft un 
p<5u plus que tiède , mettez-y 
vôtre Soye , & tirez-là enfuite. 
la tordez. 

Cela fait, palTez-là à la main 
dans la Teinture noire , auffi 
long- tems que vous jugerez qu'il 
en foit beioin pour la rendre 
claire , enfuite retirez-la , & 
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xo Secrets concernants» 
rincez-làbien, tordez-là de même 
& la faites fecher. 

Si voijs la voulez plus haute en 
couleur , paflez-là encore par le 
même bain , après y avoir ajouté 
un peu de Teint de Brefil , & l'a- 
voir bien remué i cela fait on 
Teint la Soye comme aupara- 
vant , & fi la Teinture eft trop 
forte , vous pouvez TafFoiblir fi 
vous y ajoutez de l'eau claire. 

Autre manière de Teindre la 
. Soye en Noir. 

Il faut prendre pour chaque li- 
vre de Soye fix onces de Galle à 
Pépine bien battue , la bien faire 
bouillir en eau de rivière , après 
on y met la Soye , qu'on y laifïè 
pendant une nuit entière , puis on 
la tire , & on la tord bien fort. 

Enfuite prenez des écorces d'Au- 
nes , mettez-les en eau claire y 
laifiez bouillir le tout pendant ' 
deux ou trois heures , ajoûtez-v 
de la limaille &: de la moulée , laii- 

* • . 
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les Arts et Métiers, zi 
fez bouillir ces Drogues une heu- 
re durant , ôcez-les après de deffiis 
le feu , & laiflèz repofer le tout 
tant que le bain foit clair , tirez- 
en le clair à parc & le mettez fur 
le feu 5 laiiîez-le chauffer prêt à 
bouillir , & non davantage , & 
mettez dedans pour quarante liv. 
pefant de Soye , vingt-livres de 
Gomme , & dix livres de Cou- 
perofe en poudre. 

Remuez bien le tout avec un 
bâton , tant que ces Drogues 
foïent dien difloutes ; entretenez 
ce bain pafliblement- chaud , & 
mettez vôtre Soye dedans & fur 
des bâtonnets , remuez-là bien & 
la chargez de haut en bas , ma- 
niez-la fouvent de deux heures en 
deux heures , tirez-la après , tor- 
dés-là , laifïez-la éventer & mor- 
fondre. 

Cela fait , remettez vôtre Soye 
dans le bain & la retirez de 
même j foignez toujours d'entre- 
tenir le bouillon bien chaud , fans 

\ 
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22 Secivets concernants 
néanmoins qu'il bouille } car s'il 
bouiiloit , la Soye pcrdroit fon 
luftre &c fon éclat , & on doit la 
remuer ainfî un jour durant. 

On prend autant de Gomme 
& de Couperofe qu'auparavant , 
on les laifle fondre, puis on y mec 
la Soye comme on Pa dit , & on 
l'y laillè jufqu'à ce qu'elle ait pris 
un beau noir au milieu de la Tein- 
ture 5 cela fait vous la tirerez , - 
vous la rincerez une fois > puis 
vous achèverez de la Teindre, i 
ainfî qu'on l'a marqué cy~dellus. 

De la véritable 'Méthode d'affioir 
un beau Noir four la Soye* 

• 

Pour cinquante ou foixante li- 
vres pefant de Soye , ayez une 
Chaudière qui contienne trente 
Ames , mettez-y les drogues qui 
fuivent ; fçavoir, deux livres de 
limaille & un feau de moulée ; en- 
fuite emplille -la d'eau claire , & 
la faites bouillir bien fort pendant 
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Les Arts et Métiers. 15 
une heure & demie , puis tirez-en 
vos ccorces , limailles & moulée le 

plus nettement que vous pourrez. 

Cela fait, mettes dans vôtre 
1 Chaudière douze livres de Galle 
battue , fix livres de Sumac fin J 
lailFez bien bouillir le tout pen- 
dant une demie heure, enfuite ti- 

• rez le fond le plus proprement 
que vous pourrez , mettez-y après 
dix-huit livres d'écorces de Gre- 
nades battues , ôc une livre de 

* grappe bruni. Faites bouillir le 
tout enfemble pendant une heu- 
re , &: le lailFez rafraîchir après 
trois ou quatre-heures. 

Quand cela cfl: fait , on y met 
trente livres de Couperofe qu'on 

• remue bien juiqu a ce qu'elle foit 
fondue i on y ajoute dix-huit liv. 
de Gomme qu'il faut bien re- 
muer aulîî , & la laiflTer refroidit 
après. 

Enfuite prenez un Chaudron 
de douze féaux & mettez de- 
dans huit livres de bois d'Inde, 
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& une livre de PotaflTe , faites 
bien bouiilir le tout pendant 
une demie heure, verfez ce bouil- 
lon avec l'autre bain au travers 
d'un tamis , & mettez-en fïx 
féaux dans le même Chaudron , 
ajoutez à cela deux livres de Fe- 
nugrec , trois livres de feuilles de 
Séné ; faites bouillir le tout en- 
femble une bonne heure , enfui- 
te preflez-en le jus dehors , & le 
mettez avec vôtre Teint. 

Mettez après dans le même 
Chaudron fix onces d'eau , une li- 
vre de graine de Moutarde , deux 
livres d'écorces d'Orange j laiffèz 
bouillir le tout enfemble une heu- 
re durant , & puis verfez-en le 
clair en vôtre Teint , foignant de 
bien remuer le bouillon. 

Tout ce que defTus obfervé , 
prenez un levain de farine de Sei- 
gle y déliez-le avec du Vinai- 
gre , verfez cette compofition par 
Je bondon de vôtre Tonne, où 
vo.is voulez afleoir vôtre noir jufte 

par 
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par defTus , un pot d'eau de vit 
& quatre pots de firop , enfuite 
vous répandrez vôtre noir fur 
tout cela , & le laiflèz fix femai- 
nés ou un mois fans vous en fer- 
vir , obfervant feulement de le re- 
muer une ou deux fois toutes les 
femaincs jufqu'à ce que vous vou-, 
liez vous en fervir. 

Pour lors & quand vous mer- 
trez ce Teint dans vôtre Chau- 
dière a Teindre, il faut que ce 
foit 3. jours avant que de rem- 
ployer , foignanc aulîî de Je re- 
muer deux fois par jour, Se de 
l'etofer chaque jour avec qua- 
tre livres de Gomme , fix livres 
de Couperofe , &. quand les trois 
jours font paflTez , on fe met en 
difpofition de travailler, cVfb-à 
dire , de mettre les Soyes dans la 
Teinture. ■ v ' 

Secret pour affeoir unç Tonne fouç 
garder le Noir. 

, r <■ 

Vous prendrez une Tonne Ccn- 
Tom. IF. B 
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tenant fix à fept Ames , 6c y met- 
trez une grofle Canelle à un pied 
du fond. Mettez dedans des E- 
corces d'Aulnes jufqu'au deiïus 
de la Canelle , & répandez par 
defTus de Peau & de la limaille*, 
puis des Ecorces & des Efprits, con- 
tinuant ainfi jufqu'à ce que la 
Tonne foit pleine à demi. Enfuite 
vous mettrez toutes les Drogues 
qui fuivent : fçavoir , fix livres de 
Galle , autant de Couperofe $ fix 
livres de Tartre , deux livres 
d'Antimoine , deux livres de Li- 
targe , & un boifleau de Ton , &. 
pour le total que vous mettrez 
d'Ecorces , c'eft cinquante livres, 
&; une Tonne d'eau que vous ré- 
pandrez par defius à. mefure & à 
plufieurs fois comme on Ta dit. 
; Et lorfque toutes les drogues Se 
ingrédiens feront dans la Tonne > 
on la couvrira d'eau & d'Ecor- 
ces jufqu'à ce que la Tonne foit 
pleine. ■ 

Après-cela, mettez dans vôtre 
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Chaudron dix livres de Sumac 
que vous ferez bouillir une heure, 
& que vous mettrez enfuite fur 
vôtre Tonne , la rempliOant d'U- 
rine , que vous aurez fait bouillir 
auparavant , & l'écumer , laiflèr 
enfuite vôtre Tonne repofer long- 
tems , jufqu a ce que vous vouliez 
vous en fervir , tirant le noir deux 
fois toutes les femaines , & le ren- 
verfant par le haut de la Tonne. 

Durant les trois jours que le 
Teint elt à Ce revenir , on remplit 
la Tonne de ce qu'il y aura eu de 
diminution. Il eft bon de fçavoir 
qu'on doit toujours le premier 
jour avant midi étofcr le Teinc 
d'un pot d'eau de vie , de deux 
pots de fyrop , & du clair , de 
deux livres de Bois d'Inde, ôctous 
les jours de lîx livres de Gomme 
& de huit livres de Ccxiperoiè * 
pour cinquante livres de Sove. ' 

Rcmpliûez après midi Vôtre 
Tejnt de ce qui eft dans vôtre 
Tonne , y ayant auflî long-tei»< 

B 2 
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que vous engallez 'j & ayant 
engallé , remplirez tout-à fait 
vôtre Chaudière avec ce qui vous 
refte de clair dans vôtre Tonne , 
foignant toujours d'ètofer avec 
Gomme & Couperofe , comme 
on l'a dit jufqu'à ce que vous em- 
ployez le Teint , puis après le 
Chaud eau. 

Un fiel de bœuf eft fort bon 
dans le Chaudeau , ou bien on y 
met de Peau de vie pour le rendre 
clair , & quand le noir devient 
rude , c'eft figne qu'on y employé 
- trop de la Tonne , & fi on veut 
adoucir la Soye , il faut la rin- 
cer en eau claire hors de fon noir, 
la laiflfer tremper le quart d'un 
jour en eau de fon qui foit chau- 
de , 6c cette Soye pour lors s'a- 
doucira. 

Si le Noir efl: trop pâle , on 
fait un bouillon de quatre livres 
d'Ecorces de Grenades , deux 
livres de Noix de Galles , une 
livre de Sumac , & un quarteron 
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de Garance , on jette le tout par- 
deflus , & on laiflè repofer ainfi 
quelque tems. 

L'Origan & le Sçelery de mon- 
tagne font merveilleux dans ce 
Teint pour le faire rafTeoir , ils en 
précipitent tout ce qu'il y a de 
plus groflîer dans le fond. Le Fé~ 
nugrec & les feuilles de Séné font 
le Noir beau & l'adouciffent 5 il 
ify faut point de farine de pois. 

Tout ce que deflus éxa&ement 
obfervé , vous tirez vôtre Noir 
hors du bleu avec le Teint , 6c 
pour lors vous faites un beau Noir î 
mais fi vous le tirez feul , ilne fera 
pas fi bon , & il faut pour ceîà 
prendre du Bois d'Inde avec de 
k PotafiTe , que vous mettrez 
par-defïiis , félon que vous le ju* 
gérez à propos 

Si vous voulez charger beau- 
coup vôtre Noir ne mettez que la 
plus petite moitié de vôtre Teint 
en vôtre Chaudière , & l'emplif- 
fez après de ce qui eft dans vôtre 

B 3 
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Tonne pour travailler raifonnabîe- 
ment à froid $ puis adoucifTez vô~ 
tre Soye comme on Ta dit. 

Lorfqu'on met le Teint dans 
la tonne, ileft bon quelquefois d'y 
ajouter un levain, d'autrefois quel- 
ques Ecorces de Grenades , ou de 
la lie de vin blanc , & d'autrefois 
de la Moulée, & le tout ainfi qu'il 
cfl: marqué dans le Teint. 

Pour Teindre do la Soye en Cramoi/f. 

Il faut pour un bouillon , met- 
tre pour chaque livre d'Etofe de 
Soye, demie once de fel d'étain 
bien pilé i on ne doit laifTer la 
Soye dans le bouillon que pen- 
dant une demie heure. Si on veut 
que le Cramoifi foit différent , il 
n'y a qu'à la laifTer un peu da- 
vantage , le Cramoifî en fera 
pour lors plus foncé. 

Autrement. 

Il faut pour deux féaux d'eau 
fures un demi feau d'eau dej>luye, 
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& ajouter pour chaque livre de 
Soye deux onces de Tartre , une 
once d'Alun , & deux onces de 
Cochenille $ faites bouillir le tout 
avec la Soye pendant une demie 
heure , ôter le Chaudron de des- 
sus le feu , & laiflez refroidir ce - 
qui cft dedans > il faut Py remuer 
ibuvent pour bien faire , puis la- 
vez la Soye dans de l'eau nette & 
Ja battez fur une planche bien unie. 

Autrement. 

Prenez pour chaque livre de 
Soye cinq onces d'Alun & deux 
onces d'Arfênic , faites-les fon- 
dre en les remuant bien fur le 
feu , mettez vôtre Soye dedans 
à froid , & l'y laifTez pafler la nuit 
entière , puis tirez-la , &. la tor- 
des bien fort. On fe fert pour 
cela d'eau de rivière. Quelqu'un* 
veulent encore qu'après que le 
bouillon eft fait , on le verte dans 
un baquet pour s'en fervir lorf- 
qu'il eft tiède. 

B 4 
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En fuite on prend pour chaque 
livre de Soye fix onces de Coche- 
nille bien battue , deux onces de 
Noix de Galle pilée , & deux 
onces de Gomme au/fi bien pilée i 
jettez tout cela fur le bouillon , 
compofe d'eau de Rivière ; il ne 
faut pas que cela bouille 5 enfuite 
mettez vôtre Soye , remuez-là 
dedans jufqu a ce qu'elle (bit bru- 
nie , &c la rincez fortement après. 

De la Manière d'affeoir une Cuve 
de Gris four Soye. . * 

* 

Il faut prendre une Tonne con- 
renanc une demie Ame , qui eft 
prés d'un Muids françois, emplifl 
fez- là d'eau de puits , mettez de- 
dans une livre de Gomme , autant 
de Galle battuë, huit livres de 
Couperofè de Liège , & autant 
de celle d'Allemagne , remuez 
bien le tout enfemble , & le laif- 
fez repofer après douze ou qua- 
torze jours fans vous en fervip. 
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Recette pour faire toutes fortes de 

Gris pour Soyc. 

Vous prendrez pour chaque li- 
vre de Soye pefant dix onces de 
Galle , que vous ferez bouillir 
en eau de puits pendant un quart 
d'heure , après cela vous en pren- 
drez le clair 5 que vous rafraîchi- 
rez avec autant d'autre eau i il 
faut fe régler félon la Soye , & 
Payant retournée dans le bouillon 
fept ou huit fois , vous la tirerez 
& vuiderez tout, & plus de la 
moitié de vôtre bain dans un \ 
deux ou trois fceaux , félon que 
vous le jugerez à propos. 

Cela fait mettez de vôtre bain 
de Gris dont on a parlé cy-deflus 
à proportion de ce qu'il vous en 
faut , remuez-en bien le fond 
avant que d'en prendre. Mettez 
dedans vôtre Soye > remuez-là , 
retournez-là , fîx ou fept fois , & 
la tordez. ' * 

Enfuite pendez- la à quelque 
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chofe pour la rafraîchir jufqu'à 
ce que vous a^ez préparé un fé- 
cond bain , & pour y réiïffir , 

Prenez un Chaudron qui a été 
fur le feu avec la Galle , mettez 
dedans quatre livres de celle 
dans laquelle vous avez mis vô- 
tre Soye i il faut que ce bain foie 
fur le feu quand vous le prenez 3 
après cela mettez dedans trois li- 
vres & demie de Couperofe de 
4e Liège , & deux livres de cel- 
le d'Autriche , avec fix onces de 
Gomme y remuez Je tout dans le 
Chaudron jufqu'à ce qu'il foit 
fondu , il ne faut pas que cela 
bouille. 

Quand le Chaudron eft plein 
on le couvre jufqu'à ce que la Soye 
foit bien éventée , puis on prend 
le bain gris de deftlis le feu on le 
met dans le bacquet , enfuite on 
en prend de celui qui eft dans la 
Tonne ce qu'on juge à propos , 
& félon que Ton a de Soye à 
Teindre , on iaiflè repofer cette 
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Soye dans le Bain pendant cinq ou 
fîx heures, en Py remuant , Py re- 
tournant de tems à autre % puis 011 
la tord , 8c on la laifTe repofer 
pendant la nuit dans un baquet y 
& jufqu'a ce qu'on juge qu'elle , 
fbit alTez brune. Ce qu'on vient* 
de dire eft Pafliéte pour dix livres 
de Soye^ 

Pour Teindre la Soye en Gris 
' Argentin ou Clair. 

• > Vous prendrez dans vôtre ba- 
quet de vôtre Gris , tiré de vô^ 
tre Tonne , la quantité que vous 
jugerez à pjcopos en avoir befoin y 
vous aurez un petit échéveau de 
Soye pour éprouver vôtre Teint i 
fi cet échantillon brunit trop > 
ajoutez y de Peau de puits qui 
foit claire , s'il eft trop clair , re- 
muez-le fond de vôtre Tonne , &c 
en prenez avec un feau & le met- 
tez dans vôtre baquet , éprou- 
vez encore vôtre échantillon , 
s'il eft comme vous le fouhaitea ; 

B 6 
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ceux qui font verfez dans la Tein- 
ture ont bien-tôt reconnu s'il eft 
bien ou mal. 

■ 

ê 

Autre Manière de Gris de Soye. 

Prenez pour chaque livre de 
Soye qui refte deux onces de 
Galle , donc vous vous fervirez 
un peu pour mêler avec la Coupe- 
rofe qui fera moitié d'Autriche 
& moitié grofle , il faut enco- 
re employer la Couperofe avec 
prudence ; c'eft la quantité de 
Soye plus ou moins grande qui 
doit en cela fervir de régie : il faut 
y ajouter un peu de Gomme con- 
tre le craquement de la foyequ'il 
faut tordre auparavant bien for- 
tement avec un bâton. 

9 

• 

SCS? . 

3& 
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CHAPITRE II. 

/Wr Soyes Rouges , tirant fur 
le Pourpre , Tannée , Violettes > 

' Mores & en flufieurs autres 
Couleurs. . 

T L faut aluner ces Couleurs , 
1 mais non pas beaucoup. L'A-' 
lun ou la Soye jaune ou orangée 
a été fuffifamment de font pour 
aluner cette Soye -qu'on veut 
Teindre : cela fait on la remue 
bien en eau de puits , on la tord 
après également par-tout. 

On doit être foigneux de bien 
écurer le Chaudron , le feau de 
Cuivre, &IeBalIin ; puis on prend 
fix ou fept féaux de Jus de Fer- 
namboug qu'on chauffe fur le 
bouilli fans que ce Jus bouille ; 
autrement on ne fait rien qui . 
vaille , 1 fur. tout pour le rouge* 
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ou l'incarnat , ou pour le Pourpre 
il n'y a que pour le Tanné & le 
Violet qu'il n'y a point de danger. 

Tout ce que deflus exactement 
obfervé , on a un baquet grand à 
proportion de ce qu'on a de Soye y 
on y met de l'eau de Pluye ; on y 
rrtêle du bain fait de Brefil autant 
qu'on le juge à propos , & on y 
patte la Soye vîtement. 

Si vous voulez faire Soye In- 
carnate , paflez vôtre Soye fur le 
même baia que vous avez Teint 
vôtre rouge j cela fait , mettez ce 
bain en quelque Uflancille. Car 
il eft bon pour faire les Tannez y 
&c pour achever le rouge , il faut 
le changer d'eau fraîche. C'eft 
l'œil qui doit conduire cette ma- 
nœuvre / étant impoffîble d'écri- 
re tout ce qui fe paflTe dans ce 
travail. 

On remonte ce bain avec un 
peu de Potafle jufqu'à ce qu'il re- 
vienne à l'échantillon auquel il 
faut qu'il reflemhle j il doit avoir 
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eu trois bains de rouge avant que 
de le monter , afin qu'il foit bien 
uni par tout. 

De l'Incarnat Pourpré. '■ 

« 

• • • . . 

C'eft auffi de la manière qu'on 
fait l'Incarnat pourpré , excepté 
qu'il ne lui faut que deux bains. 

9 

Du Pourpre. 1 

• * te * 

Le Pourpre ne doit point être 
Ci rouge -, & il faut vîtement le 
monter avec eau de PotaiTe,' 

Du Violet. 

• > ■» 

Pour le Violet , il faut que la 
Soye foit Teinte haute en rouge , 
& bien monter ce bain avec eau de 
Potaflè & grain , le paflèr par la 
Cuye de Bleu,lorfqu'elle eft dimi- 
nuée de fa. force ; autrement le 
Violet ne feroit pas beau. 
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Pour le Tanne. 

• ■ 

■ 

Lorfqu'on veut Teindre la Soye 
en couleur Tannée , on prend le 
refte du bain de rouge qu'on a mis 
à part , ainfi qu'on Ta dit 5 on y 
ajoute encore du bain chaud à 
proportion de ce qu'on a de Soye , 
qu'on met dedans , on Py tourne 
& retourne > puis on la laifle de 
repos ; on fait cela jufqu'à trois 
fois , jufqu'à ce Ton voye que la 
Soye foit d'un beau rouge , alors 
on furvuide la moitié du bain , on 
le remet dans le Chaudron , car 
on peut encore s'en fèrvir une au- 
tre fois. 

. Cela fait, on prend du bain 
ordinaire à faire gris y & du refte 
du fond du pourpre , &; un peu 
de leflive de PotafTc , félon qu'on 
jugera en avoir à faire. Apres on 
travaille félon que PArt le deman* 
de 5 &c on peut dire que pour lors 
un Teinturier qui fçait fon Mé- 
tier , ou qui a envie de l'apren- 
dre , réùffit trés-bien. 
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Il faut éventer cette Soye juf- 
qn'à ce qu'elle foit aflèz brune , & 
qu'elle reflèmble à l'échantillon ; 
& fi on ne peut la brunir afTez , on 
prendra le refte du bain frais , 
qu'on répandra par-deflus , y a- 
joûtant autant de Teint de Grîs 
qu'on Je juge néceffaire. 

Soye Jfabelle. 

Il faut la tremper dans l'Alun , 
l'étendre fur les bâtons , la paner 
fur une légère Teinture , puis la 
remonter avec Alun &. Bain d'o- 
rangé à l'échantillon. C'eft ce qui 
fait juger Ci la Teinture , en tou- 
tes fortes de Couleurs , tant fur 
Etofe que fur Soye eft comme on 
le de/ire. 

Pour Couleur de Roy. 

•s 

» 

- Il faut faire le fond à demi 
orangé, & puis repafler par- dek 
fus un rouge qui foit fort , & le 
remonter avec Teint de gris , fé- 
lon l'échantillon. 
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Pour Tanné tirant fur le Pourf>r$. 

On fait un rouge fort haut , & 
on le rabat d'eau de Potaflè , &c 
du baiirde gris félon l'échantillon. 

Pour Feuille Morte. 

Faites haut orangé , & le pas- 
fez par- de (Tus le rouge qu'on a 
rabatu par le bain de gris , félon 
l'échantillon* 

Pour faire Violet Cramoijt. 

» 

Vous faites bouillir vôtre Soye 
comme on Ta dit j préparez vôtre 
bain , où vous mettrez de la 
Gomme & point de Galle , & 
lorfque vôtre eau fera fur le bouil- 
lon , vous y mettrez pour chaque 
livre de Soye deux onces de Co- 
chenille en poudre , que vous ré- 
pandrez délicatement , la re- 
muant fort bien avec un bâton. > 

Puis mettez dedans vôtre Soye > 
faites^'y bouillir une heure du- 
rant > la. maniant ainfî qu'on l'a 
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die 5 plis après qu'on l'a bien rin- i 
cée en eau claire , on la pafle fuf 
la Cuve de Bleu, jufqu'à ce qu'el- 
le reiïemble à l'échantillon. 

De la bonne Manière d'ajfeoir une 
Cuve de Gris pour Soye. 

Nous avons déjà en quelque 
façon touche cette matière à la 
page précédente 5 mais comme ce 
qu'on en a diteft fort fuccint, 011 
a été bierfaife de s'étendre plus 
au long , afin que ceux qui vou- 
dront aprendre l'Art de la Tein- 
ture , y trouvent dequoi fe fatis- 
faire > fi bien donc que pour y 
réiiflîr , . 

Ayez d'abord une Cuve d'un 
muid ou d'un muid & demi ; de 
telle forte que vous puiflîez juger 
à l'œil de ce qui peut vous conve-' 
nirpour travailler commodément. 

Quand on veut donc afleoir une 
Cuve de gris , il faut que ce ne foit 
qu'à cinq heures du foir , & avant 
cela faire bouillir vôtre bain &c 
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l'Indigo dans un Chaudron bien 
jiet , èc fur tout qui ne foit point 
gras ; enfuite mettez dans votre 
Chaudière huit féaux d'eau de 
pluye , mêlez-y trois livres & de- 
mie de Potafle , faites bon feu 
fous cette Chaudière , prenez 
une livre de Garance & plein un 
Chapeau de fon de froment ; met- 
tez le tout enfemble dans la Chau- 
dière, &lalaiflez bouillir un quart 
d'heure i prenez garde que le 
bouillon ne s'cnfuye par-defliis 
les bords. 

Lorfqu'il a bouilli , rerirez tou- 
te la flâme de deflbus , & avant 
«juc d'ôter le feu , rempliflez vô- 
tre Chaudière, ainfi que vous 
le jugerez à propos. Puis prenez 
de cette Chatrdière trois féaux de 
bouillon & les mettez dans vôtre 
Cuve,dont Peau doit être chaude 
Jorfque vous voulez Pafleoir , pre- 
nez aufïï un feau de la Chaudiè- 
re & le mettez dans le Chaudron 
où eft vôtre Indigo, remuez-le 
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bien avec un bâton jufquM ce 
qu'il foie tout menu. 

Enfuite vous le mettrez en vô- 
tre Cuve ; mais quand vous aurez 
pris du bain de vôtre Chaudière > 
il faudra la remplir d'autant d'eau 
de pluye. Et pour revenir à la 
Cuve on a un bâton comme en 
ont les petits Teinturiers , avec 
lequel on remue le bain i puis on 
prend encore un feau d'eau ou / 
deux de la Chaudière , félon' 
qu'on le croît nécefTaire , & ayant 
laifle raffèoir le bouillon qu'elle 
contient , on en furvuide le clair 
dans la Cuve y il faut qu'il ne foit 
ni trop chaud ni trop froid. 

Remuez bien alors vôtre Cuve 
couvrez-là fans y regarder que le 
lendemain , & lî vous remarquez 
que vôtre Cuve réponde à vôtre 
attente , ce c^ue vous connoîtrez , 
fî mettant votre main dedans 3 le 
Teint s'y attache , & fi les peti- 
tes bouteilles demeurent long- 
jems fur la Cuve , quand cela ar- 
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rive c'eft une bonne marque , au- 
trement c'eft un travail perdu. 

Cependant ii ne faut pas la re-~ 
muer , mais la couvrir plutôt deux 
heures durant , au bout duquel 
cems vous regarderez fi elle s 'eft 
bien faite , pour lors palliez for- 
tement &; faites bon feu deflous , 
mettez-y une livre de Potafle , 
puis la couvrez , & trois heures 
après , regardez encore fi le bain 
paroît d'un beau verd en le re- 
muant. 

S'il eft bon mettez-y une livre 
& demie de Potafle que vous re- 
muerez bien , puis tâtez avec la 
main s'il eft chaud comme il 
faut , en ce cas vous ne ferez 
point de feu deflous j mais il eft 
bon pour cela d'y pouvoir endu- 
rer la main. 

Trois heures après remuez en- 
core vôtre Cuve , & y mettez 
douze oncçs de Potafle & une 
• écuellée de chaux , prenez garde 
toujours que vôtre Cuve foit en 
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bonne chaleur , & fï elle n'eft 
tout à fait venue à bien , il faut 
encore faire bon feu deflbus &: la 
couvrir jusqu'au lendemain matin 
que vous l'examinerez pour voir 
fi elle eft comme vous la fouhai- 
tez. 

Si elle eft ainfi , vous la remuë- 
. rez bien , & fi elle eft paflable- 
ment chaude, vous ne ferez point 
de feu deftbus,car il faut travailler 
dedans fur le Teint. La Cuve ne 
doit point être chaude quand on 
veut travailler, autrement on gâte 
toutes le* Couleurs. 

Il faut quand on veut faire le 
Bleu ou autres Couleurs , eftayèr 
toujours avec un petit échéveau , 
comme la chofe a réiïflî & doit 
réuflîr , crainte de faire trop brun 
ou trop clair. Il ne faut pas auflî 
en faire tant à la fois, il n'en 
faut donner à la Çuve qu'autant 
qu'elle en demande au commen- 
cement. On peut en faire quinze 
livres à la fois , puis trois ou 

m 
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quatre heures après dix , & ainfi 
enfuite à proportion , -à chaque 
fois qu'on a travaillé à la Cuve : 
il faut remuer & ajouter ou de la 
leffive de PotaflTe , ou de la Po- - 
tallè même , autant qu'on le juge 
à propos : il eft bon auffi d'obfer- 
ver éxa&ement de ne point pré- 
cipiter le feu fous la Cuve , prin- 
cipalement lorfqu'elle commen- 
ce à tirer à la fin , ou pour lors , 
elle ne doit être que tant foit peu 
tiède. 

Si votre Cuve ne veutpas venir 
à bien , vous pallierez trois ou 
quatre heures , lî elle fe fait , vous 
ceflerez $ lorfque cette Cuve n*a 
point encore contenté , & qu'elle 
n'a point été remuée avant qu'il y 
ait eu du feu defTous , il fait bon 
y apporter du remède. 7 

Et pour cela vous prendrez cinq 
féaux d'eau de Rivière \ vous les 
mettrez dans vôtre Chaudière^ 
joignant que ces Uftancilles foïent 
bien nets i àc dans vôtre Chau- 
dière 
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diere deux livres de Potallè , vous 
ferez bon feu deflbus & y mettrez 
douze onces de Garance , & plein 
un chapeau de fon de froment y . 1 
faites bouillir le tout un quart 
d'heure , puis vous le remplirez 9 
& tirerez la flame de de/Tous. 

Cela fait , vous vuiderez promp- 
cernent le clair de vôtre bain , Se 
mettez en la place le bain de vô- 
tre chaudière , remuez-la bien , 
couvrez-la , & la lailîez repofer 1 
jufqu'au lendemain de bon ma- 
tin , 6c jufqu'à ce qu'elle foie 
venue. Il ne faut point pour la 
première fois lui donner de Po- 
rafle y ce n'eft qu'à la féconde 
ibis que cela fe tait. 

Si vous voulez donner belle cou- 
leur à vôtre cuve lorfque votis 
voulez teindre , il faut que vôtre 
bouillon foit clair & beau, autre- 
ment c'eft peine perdue < & fi vous 
y voulez travailler palliez- là , 8C 
faites un petit feu dellbus , fi vous 
\ avez du bleu ou du violet à faire v 

Tome lis. Ç 
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donnez à votre Cuve une de-mie 
ccuëlle de chaux dans un balliiï 
d'eau de PotalTe. 

Mais fi vous n'avez que des 
Verds , il ne vous faut point de 
chaux , il ne faut que du bain de 
potafle ; &c lorfque vtkre Cuve fe- 
ra claire , vous prendrez un éché- 
veau de Soye pour échantillon , . 
que vous eflkyerez., & fur lequel 
p vous vous réglerez. - 

Lorfque vous avez une Cuve 
nouvelle , il vous faut commen- 
cer par les bleus brunets , & puis 
les Violets , &c enfuite les Verds , 
• &: le refle , ainfi que l'expérience 
& la pratique Penfeignent. 

Pour rendre clair vôtre bouil- 
lon lorfqu'il ne l'eft pas , & que 
vôtre Cuve a teint deux ou trois 
; jours , il faut prendre un petit 
Chaudron plein d'eau de pluye , 
à deux haflîns près , le pofer fur 
. le feu , & y mettre une livre de 
Potaflè , quatre onces de Garance 
& un Ba/Tin de fon de froment . 

% ■ 

» 
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faites bouillir le tout un quart 
d'heure , laifiez-le rafleoir , & le 
verfez après dans vôtre Cuve^ 
fous laquelle vous ferez du feu 5 il 
ne faut pas qu'elle (oit trop chau- 
de, &, quand elle l'eft , comme il : 
faut ? on cefle le feu & on pallie. 

Vous remarquerez que fi vôtre 
Cuve a du teint bien raifonnablc- 
ment , vous y pouvez faire aflbz 
bon feu - y mais fi elle n'en a pas 
beaucoup y le feu fera médio- 
cre , fi elle eft à demi vous la fe-> 
rez feulement tiédir. 

Il eft bon de fçavoir auffi que 
s'il y a peu de teint de refte en la 
Cuve , il ne lui faut point faire de 
bouillon on la laifle repofer jus- 
qu'au lendemain matin , qu'on 
examine fi elle eft paflablement 
chaude , alors on peut fe mettre 
en devoir de Teindre. 
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* 

Pour Teindre de la Soye en Gris 

de Cendre. 

f Ayez de l'eau claire dans vôtre 
chaudière , lailïez-là venir fur le 
bouillon j & mettez pour livre de 
Soye une once de Galle battue > ^ 
trois onces de Couperofe , une on- 
ce de Gomme Arabique , laiiïcz 
bouillir un peu le tout enfem- 
ble , puis mettez vôtre Soye de- 
dans , &. elle fera d'un beau gri& 

Pour Teindre les Soye s en toutes 
t fortes de Gris. 

Il faut prendre la moitié de 
teint de noir èc moitié eau de 
pluye , & félon que vous fou h ai- 
tez que vos Soyes foient belles , 
lailTez-les bouillir dedans. 

Gris s/rrentin. 

11 faut d'abord que la Soye foie 
d'un bleu clair , puis la palfer pafc. 
deflTus le bain qui a refté du- cta- 
moilî ou teint de bourre , & pour 
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lors cette Soye prendra un beau 
gris argenté. 

Gris Colombin. 

Le gris colombin eft une efpe- 
ce de couleur qui eft du violet la- 
vé du gris de lin entre le rouge 
&c le violet , & pour le faire beau, 
pallez vôtre cramoifî par-deflus 
vôtre teint de bourre , & vôtre 
Soye fera teinte comme vous le 
fouhaitez. 

Gris <iu4rzent. 

Pour une livre de Soye prenez 
deux lots d'Alun , autant de vin. 
pierre , faites bouillir ces drogueîs 
enfemble une demie heure , lavez 
bien ^enfuiteayez de Peau claire, 
mettez y deux livres de Galle , 
autant de Coupcrofe , & pareil- 
le dofe de Gomme , faites bouil- 
lir le tout une demie heure , puis 
lavez net , enfuite prenez de vô- 
tre bain de cramoifî , pafïcz-y vô* 
tre Soye par-dellus , & elle fera 
d'un gris d'argent. 

C * 
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De la manière d'ajfcoir une 
Cuve de Bleu. + 

Mettez fur cinq ou fix livres 
d'eau de pluye , quatre livres de 
Potafle & une demie livre de Ga- 
rance , plein un boiffeau de fon 
de froment , biffés bouillir celâ 
tm quart d'heure, puis vuidez 
vôtre Cuve de bois fi elle eft vieil- 
le : examinez bien fi elle eft claire 
ou non 5 fi elle ne l'cft pas , pre- 
nez de l'eau de pluye qui foie clai- 
re, trois livres d'Indigo , & qua- 
tre livres d'anis , mettez le tout 
en un petit feau ou Chaudron , & 
répandez le bouillon par de/Tus , 
palliez fortement pour diflbudre 
les drogues , & verfez , dans vô- 
tre Cuve ce qui fera diflbut & 
qui fera clair. 

Enfuite prenez ce qui refte à 
ditfbudre , verfez encore de vôtre 
bouillon par-defTus jnfqu'àceque 
tout foit diflout , & quand vous 
aflèoirez vôtre cuve , prenez gar- 
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de qu'elle ne foit ni trop chaude 
ni trop froide 5 car d'une ou d'au- 
tre maîïiére , on courre rifque de 
ne rien faire qui vaille, c'eft pour-, 
quoy il y faut prendre garde au- 
tant qu'on le peut. 

Votre Cuve étant aflife , palliés 
bien le tout , couvrés-là après jufl 
qu'au lendemain cinq heures , & 
h elle fait bien , palliez alors &; 
faites bon feu fous la Chaudière 
pour la première fois , il n'eftpas 
néceflaire de Potafle que trois 
heures après, qu'il faut encore 
remuer une fois. 

Enfuite donnez à vôtre Cuve 
deux éciielles de leïïîve dè Potaf. 
te , & trois heures après remuez 
encore , ajoutez-y une demie li- 
vre de Potafle & palliez trois heu- 
res 5 après-quoy vous y mettrez en- 
core une livre de Potafle. 

Cela fait , confidérés d'abord fi 
la Cuve n'a pas le bain gras au tou- 
cher , de forte qu'elle ne fafle au- 
cun bruit, car alors il ne faudroit 

C 4 
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lui donner ni Porafle ni lefïïvè 
de Potaflè , &. fi cette cuve n'a 
pas encore bien réiiffi , il ne faut 
point la remuer le lendemain ma- 
tin , on la laifle repofer. 

Pour une petite cuve d'une li- 
vre d'Indigo & une livre d'anis 
broyé , prenez une livre dé Ga~ 
rance & du fon à proportion , lai£ 
fez bouillir le tout enfemble , 
ainfi qu'on l'a dit 5 il n'eft pas be- 
foin que la cuve foit pleine , il n'y 
a que le lendemain matin qu'il ' 
faut la remplir d'eau de pluye ou 
du clair de. la vieille cuve. 

Pour faire Soye bleue Turquin. . 

» 

Il faut prendre de la Soye tou- 
te blanche fans être alunée , la 
paner en la cuve de bleu , elle de- 
viendra d'un beau bleu turquin , 
on la lave bien après , on la tord > 
puis on la met fecher. 

v I • 
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*A 'utrc manière de bien Teindre 

• » la Soye en Bleu. 
Ayez une chaudière qui tienne 
environ une demie tonne, emplif 
fez-là , moitié d'eau claire y 6c 
moitié d'eau de fon , qui Toit clai- 
re auflî , laiflez-la bien chauffer f 
puis détrempés dedans un livre 
Indianfche blomme^moz Allemand, 
& un peu de miel rouge , faites 
bouillir le tout une demie heure y 
enfuite tirez^en une tonne avec un 
robinet , foignant pour lors de la 
bien fermer & de la couvrir. 

Prenez un chaudron deux heu- 
res après, empliflêzJe d'eau clai- 
re , mettez-le fur le feu avec un 
quarteron de Potafle , autant de 
chaux vive , faites bouillir cela 
enfemble , paffez cette leflîve au 
travers d'un tamis dans une ton- 
. ne , prenez garde qu'il n'y pafle 
point d'ordures , & fi vous vous 
apercevez qu'elle commence a 
verdir, travaillez auffi-tôt , pre- 
nez un chaudron , empliflez-le 

c 5 
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de votre leflïve & de la Potafle , 
faites-là chauffer fans bouillir , dé- 
layez dedans un morceau de le- 
vain de froment , ou de la pâte 
même 5 ajoûtez-y un demi quar- 
teron de Potafle , mettez cela fui- 
vôtre Tonne de bleu , elle fera 
auffi-tôt en état de travailler au- 
tant de fois qu'on veut travailler , 
il faut réchauffer le Teint de la 
Cuve & mettre deux onces de Po- 
tafle dedans. 

m 

Méthode de Teindre en Bleu avec 
Vcitède , Gucfde ou Paflel. 

Il ne faut pasafTeoir moins de fix 
livres de Gucfde dans une Chau- 
dière , faite pour cela ■> on fait le 
fourneau deflbus pour le faire 
bouillir , ainfi que toutes les au- 
tres Cuves de Bleu font au com- 
mencement. 

On commence par remplir cet- 
te Cuve de belle eau , qu'on laif. 
fe venir furie bouillon, alors met- 
tez dedans fix livres de Guefde , 
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laiiïèz-les bouillir 3. heures durant 
fi doucemenr, qu'à peine on puis- 
fe le remarquer j outre cela , trois 
heures encore après , prenez un 
moyen Chaudron tenant quaran- 
te pintes , mettes dedans de la^ 
Guefde , comme pour faire de la 
lelïive . faites-là bien chauffer 
jufques fur le bouillon, puis met-, 
tes y une livre de Chaux &c autant 
de PotafTe , laiflés bouillir cela 
une demie-heure/ 

Enfuite prenez un quarteron de 
verd de gris , un demi quarteron 
de levain en pâte de froment, 
mêlés le tout , verfés-le dans la 
Cuve de Bleu , remués-la bien & 
la couvrés , enforte qu'elle fe 
puifie garder chaudement. 

Remués-là de trois heures en 

1 

trois heures jufqu'à ce qu'elle com- 
mence à verdir , &: alors on peut 
travailler 3 mais fur tout ayés foin 
de pafler votre lefïïve à travers un 
tamis , afin qu'il n'y ait aucune 
ordure , avant que de la mettre 
dans la Cuve. C 6 
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Quand on a travaillé pour la 
première fois , il faut laifler repo- 
1er la cuve pendant fix heures 
avant que de recommencer à tra- 
vailler , & on continue ainfi tant 
qu'on ait tout tiré hors. Cette 
méthode eft très-bonne & éprou- 
vée de longue main. 

Pour faire Soye jaune. 

Faites bouillir de l'Alun en eau 
claire , laiflèz refroidir cette eau 
julqu'à ce que vous puifliez à pei- 
ne y endurer la main , pendant 
dedans vôtre Soye avec de petits 
bâtons par dix ou douze fois , & 
la prenez petit- à- petit 5 menez- 
la bien par dix ou douze fois , afin 
qu'elle s'imbibe également , puis 
otez-la des bâtons , & la laiflèz re- 
pofer dans cet Alun jufques au 
lendemain , que vous la tirerez 
dehors , & la tordrez tant que 
vous pourrez. 

Enfuite prenez de la Gaude , 
faites-la bouillir en eau de rivière 
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qui foit nette 3 l'efpace de deux 
.heures , cela fuffit pour lui faire 
jetter fon teint , après y avoir mis 
une poignée de cendre de bois } 
cela fait , ôtez-la de defllisle feu y 
Se en prenez lè clair , que vous 
aurez coulé à travers un linge net, 
lailTez-le refroidir , de manière 
que vous y puiifiez fouffirir la main* 

Tout ce que deflus obfervé , & 
après avoir mis la Soye fur de me* 
nus bâtons , paflez-la deflus > rom- 
pez le premier teint avec un peu 
d'eau , & en prenez un peu â la 
fois , & lorfqiie vous avez pafle la 
Soyc dedans > jettez ce bain & en 
reprenez d'autre jufqu'a ce que 
vôtre Soye foit bien teinte , rafraû 
chiflbz-la à chaque fois tant qu'el- 
le foit froide. ; 
Soye en Jaune d'or ou Dore. 1 

Si vous voulez la faire d'un jaune 
4'or , il faut après que vous aurés 
gaudé vôtre Soye , la paflèr par- 
deflus un bain de boisdeFuftel jufl' 
qu'à'ce qu'on la trouve aiïez dorée. > 
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Si cette Soye vous parole trop 
trifte & trop jaune palliée, ne 
la pafles que très-peu fur ce bain 
de Fuftcl , puis rincés-la, & pour 
lors elle fera très- belle. 

Pour Teindre la Soye en 
Jaune orangé 

Il faut d'abord aluner la Soye, 
& pour chaque livre prendre de- 
mie livre de bois de Fuftel enpou- 
dre ; ajoûtès-y demi quateron de 
Potafle , faites bouillir le tout en 
eau de pluye ou de rivière pen- 
dant une heure ou une heure 6c 
demie , puis vuidez le bain en un 
baquet , lailTès-le refroidir jufqu'à 
ce qu'il fait tiède , puis paflez vô- 
tre Soye dedans tant qu'elle ait 
aflezpris le Teint , rinces-la &c la 
tordes bien fort. 
, Pour faire Soye Jaune Tannée. 

Aliinès votre Soye à l'ordinai- 
re , prenés après eau de Rivière > 
& faites botiillir dedans demie liv. 
4e Garance pour chaque livre de 
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Soye , laitfes-l'y prendre un bouil- 
lon , pins remués-la bien , & met- 
tes votre Soye dedans fur les bâ- 
tons , fur lelquels vous l'élargirés , 
&la changeras promptement pour 
la rendre unie ; il faut la tenir dans 
le Teint tant qu'elle Tait bien 
pris. 

Enfuite mettés-là l'efpace d'une 
heure dans la Noix de Galle , 
après cela tirés-la &c la tordes bien 
pafles-la fur votre bain de noir , 
ou vous la ferés fi brune &: fi clai- 
re que vous voudrés. Si vous la 
voulés d'un oeil flamboyant , vous 
la palferés très-legé rement fur du 
Teint de Brefil , puis vous la tir 
rerés. 

Autre manière de Teindre la 
Soye en Jaune Orangé. 

■ 

Prenés pour une livre de Soye 
un fçeau d'eau nette , puis ayés 
un quarteron de Potaflè , remués- 
la bien avec un bâton jufqu'à ce 
qu'elle foit fondue après cela 
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prcnés deux onces de Rocou , fai- 
tes-les fondre dans vôtre çau de 
Potalîe , étant fondues , mettes y 
votre Soye , &c la retournés fur un 
bâton dans ce bain/aites-la bouif- 
Jir un quart d'heure r enfuite tor- 
dés-la bien y lavés -la en eau nette> 
& la mettés fecher après , cette 
Soye pour lors fera d'une belle 
couleur orangée. On peut garder 
le même bain pour faire le jaune. 

\Autre manière pour Soye jaune. 

Vouscommencerés par Talunér 
à l'ordinaire , & après l'avoir la- 
vée en eau claire , prenès un feau 
d'eau nette dans une chaudière, 
faites-la chauffer, mettes-y après 
pour livre de Soye une livre & de- 
mie de Gaude , eue vous ferés 
bouillir un quart d'heure. 

Cela fait, tirés le bain hors de 
la chaudière & le mettez danslati- 
nette , embattoiinés votre Soye & 
la mettés dans le bain qui eft pre- 
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parc, tournés-la dedans cinq ou 
fîx fois , & elle y prendra un beau . 
jaune. 

Si vous la voulés d'un beau jau-.. 
ne doré , mettés une cinquième 
partie de livre de Rocou , autant 
de Potaflè , faites-les fondre en- ■ 
femble dans un peu d'eau chaude, i 
puis la mettés dans la tinette de 
la Gaude dont on a parlé dans 
cette Article , pafTez-y la Soye & 
la tournez autour du bâton par 
trois ou quatre fois , tirés-la en- 
fuite , lavez-la bien , & vôtre Soye 

Eour lors fera comme vous la fou- - 
aités. 

Autre jaune four Soye. 

* * ■ *• 

Prenéseau claire de fon , faites- 
la venir fur le bouillon , &. pour 
chaque livre de Soye , prenés un 
quarteron d'Alun > il y en a qui en' 1 
mettent une demie livre , laifTez- 
l'y jetter un bouillon , puis met- 
tés dedans vôtre Soye 8c l'y laif- 
fez bouillir une heure ou une 
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heure & demie , après ce tems 
tirez-là > laifîes-là égouter & la 
lavez. Voilà le bouillon , voyons 
maintenant le Teint. 

On prend pour chaque livre de 
Soye deux livres de Gaude , on les 
met dans la Chaudière , ou on les 
couvre d'eau y on y répand quatre 
poignées de cendre de bois , ou 
oien un lot de Porafle , puis l'eau 
par-defliis , faites bouillir tout 
cela , & quand cela vient fur le 
bouillon , mettez vôtre Soye dans 
ce Teint , fans l'y laifler bouillir^ 
& elle fera d'un beau jaune. 

Tour un très-heau Jaune Orange. 

On prend le bain qui eft refté 
de l'Incarnat, voyez- y > on le fait 
bouillir , puis on y met de la Soye 
Jaune , ou des bas , qu'on mène 
comme pour l'Incarnat , & pour 
lors on a un beau Jaune Orangé. 
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" ■ ■ 

Pour Jaune d'Or. 

a 

A 

On fe fert encore ici du bain 
comme pour Incarnat*, & 'on y . 
lave les Soyes de même'/ on Je 
met fur le fçu ) & on le fait 
bouillir enfuite , on y met la 
. Soye , & elle eft auffi-tôt Tein- 
te en j^une. - 

Pour Teindre la Soye en Rouge 
de phjïeurs façons. Et, en 
Rouge de Brèfil. 

Prenez de l'eau de Rivière qui 
foie belle , mettez-y de bon Bréfil 
moulu y laiiïes le bouillir deux 
ou trois heures durant J puis tirés- 
en le clair , que vous metrez en 
une Tonne. 

Enfuite prenez un grand ba- 
quet mettez- y de votre Bain de 
Bréfil \ ajoûtez-y le tiers d'eau 
claire , & le remuez bien , pafîez- 
y vôtre Soye après Pavoir alunée , 
puis vuidez ce bain & en reprenés 
" du frais & de l'eau claire , repaffes 
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encore la Soye dedans à différen- 
tes fois , julqu'à ce qu'elle foit 
belle & bien teinte , puis rincés- 
la bien en eau de rivière. 

Si vous la voulez tirant fur le 
cramoi/î , ne la rincez qu'en eau 
de puits. 

La voulez-vous incarnatte , tei- 
gnés-la rouge claif , & la palfés 
nir le Brefîl , & fort peu d'eau de 
Potaiïe. Quand vôtre .teint de 
Bréfii eft vieux de deux ou trois 
jours , il n'y a. point de gris qui 
foit plus beau- 

» 

Remarque. 

On remarquera que la Soye , en 
quelque couleur qu'on la teigne, ne 
doit point être fechée lorfqu'on la 
met dans la teinture , autrement 
elle fe teint toujours très-mal u- 
nie , c'eft pourquoi on foigne au- 
paravant de la bien tremper* 
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Pour Cramoijî. 

Prenés-moitié eau de fon , au- 
tant d'eau claire pour une livre 
d'Alun , un quarteron de Tartre 
pulverifé , faites bouillir le tout, 
uis mettés-y la Soye , laiflez-la 
oùillir une demie heure , ou da- 
vantage , fi vous le jugez à propos. 

Enfuîte ayez moitié eau de ion, 
autant d'eau commune , que vous 
ferés chauffer jufques fur le bouil- 
lon , puis prenez ur* lot de Co- 
chenille détrempée en eau chaude 
&.quandelle bout mettes-y vôtre 
Soye bouillir une demie heure &; 
davantage , fi vous voulés , jufqu'à, 
ce qu'elle vous fcmble être belle. 

Pour ÏAvandè Cramoiji. 

Il faut pour cela la préparer & 
la bouillir comme on fait le cra- * 
moifi , puis cette Soye étant d'un 
bleu clair y on la lave , enfuite 
on prend de la Cochenille & de 
Peau claire lorfqu'elle cil fur le 
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boiiillon , détrempez-Li dedans 
& faites bouillir votre Soye pen- ' 
danc une demie heure. 

Pour Teindre en Ifabelle* 

Trempés vos Soyes en Alun , Se 
étendues fur des bâtons, paflésJes 
par-defïiis ujie légère cuve , puis 
remontez vôtre bain avec Alun 8c 
bain d'Orange , de manière que 
cette Teinture le raporte à l'é- 
chantillon. 

» 

Pour faire Soye Violette. ' ' 

Prenez pour une livre pefant de 
Soye cinq quarterons de bois de 
Provence , & agiflez au refte com- 
1 me aux autres Teintures. 

■ 

Pour faire Soye Verde. 

% Il faut Paluner comme on a dit 

puis la Teindre en jaune avec le 
bain de Gaude feul, fans Rocou , 
puis la pafTer fur la Cuve de Bleu 
&la couleur en fera d'un très-beau 
verd. 
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Pour Verd de Mer. 

Il faut la faire d'un jaune foible 
comme de couleur ou Citron , 
puis la paffer en une Cuve de Bleu 
lorsqu'elle eft affaiblie, puis la 
laver & la mettre fecher s cette 
Soye après cela fera un beau Verd 
de Mer , ou Céladon , félon le 
plus ou le moins de Jaune ou de 
Bleu. 

* 

Pour Teindre Soye en Verd. 

Il faut dabord que la Soye foie 
d'un Bleu clair , puis on agit au 
relie comme pour Soye Jaune i 
voyez l'Article, Si elle eft d'un 
Bleu clair , elle fera d'un Verd ; fi 
elle eft d'un Bleu brun , elle de- 
viendra Verd Brun. Onpeutauifi 
fi l'on veut teindre d'abord la Soye 
en JauW , puis en Bleu. 

Pour faire Soye Rofette. ; 

Prenez eau claire de Son quand 
elle eft fur le bouillon , mettez 
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dedans pour chaque livre de Soyc 
un quarteron d'Alun, laifTez bouil- 
lir cela deux heures , tirez enfuite 
votre Soye , laiflez-la égouter-là 
& la laifTez fecher. 

Autrement. 

Prenez un fçeau de belle eau 
quand elle eft chaude , & pour 
une livre de Soye mettez dedans 
un quarteron de Brefil , laifïèz-le 
bouillir une heure , & lorfque le 
bois a jette fon Teint verfez- en la 
la couleur à travers un Tamis , &c 
tenez encore cela fur le feu y & 
mêlez parmi un demi quarteron 
de Rofe van- y ï prenez de l'eau de 
la Chaudière , mêlez-Ià bien de- 
dans , faites bouillir le tout en- 
femble , ôc laiflèz bouillir vôtre 
Soye dans ce bouillon une demie 
heure durant, & pour lors elle 
aura une bonne couleur ferme 8c 
Rofette. 
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Pour teindre Soye en teint de 

Bourre. 

Il faut prendre ciiîq féaux de 
belle eau, le foir de devant le jour 
qu'on doit bouillir , de la lailTer 
venir au bouillon , puis mettre de- 
dans trois livres de PotafTe $ 8c 
une livre de Bourre Teint rouge 
de Garance, bouchez bien le tout, 
& le laiffez repofer jufqu'au len- 
demain matin. 

. Enfuite vous prenez du piiïat , 
vous le faites chauffer , vous 
cumez bien , puis vous le lailTez 
près du feu , vous remettez enco- 
re deflîis le feu la chaudière avec 
Ja bourre que vous avez couverte 
le foir précèdent ; faites-le bien 
bouillir , & le remuez de même, 
crainte qu'il ne brûle , & lorfquè 
la bourre a bouilli une demie heu- 
re , on commence à !e rompre. 

Il faut après cela remplir la 
chaudière de vieux piiTat clair d'u- 
ne même hauteur, &, quand cela a 

- Tom. IIS. , D 



Digitized by Google 



74 Secrets concernants 
bouilli une heure , &c que la Bour- 
re eft fondue 6c refoute en eau r 
mettes dedans un quarteron de 
Gomme d'Arabie , laifTez bouil- 
lir cela une heure avec la bourre, 
qui pour lors doit être tout-à fait 
diiïbute , avant que d'y mettre la 
Gomme, 

Le tout ayant fuffifamment 
bouilli , & que la couleur n'eft pas 
gaye , mettes dedans environ une 
once d'Alun , la couleur en fera 
meilleure h & tout cela exacte- 
ment pratiqué , on la verfe dans 
un pot qu'on bouche bien 9 & pour 
lors le Teint de bourre eft fait- 

JPour faire Jaune d'Or. 

Prends moitié eau de fon 6c 
moitié eau claire , & pour chaque 
liv. de Soye un quarteron d'Alun, 
ou un peu davantage, faites bouil- 
lir cela une heure & demie avec 
vôtre Soye. 

Après cela , prenez de Peau de 
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ion qui ne foit point trop aigre > 
mettez-la fur le feu , & quand el- 
le commencera à chauffer , met- 
tez pour chaque livre de Soye 
une livre de Garance , 5c lorfque 
ce bouillon eft chaud , mettez y 
vôtre Soye , & la travaillez tant 
qu'elle commence à bouilli^ pour 
lors tirez-la promptement 5 & la 
laves bien nette. 

Pour faire Soye Tannée. 

On prend du rouge de Garan- 
ce , on le fait bouillir fur le bain 
de gris de cendre , voyez- y ou 
fur le bain de noir quand il* eft 
chaud , & la Soye pour lors de- 
vient une belle couleur tannée. 

Autrement. 

Cette couleur fe fait avec bleu 
celefte clair , après avoir Aluné 
& Garance la Soye comme au 
Rouge commun ; cela fait , on a 
un tanné qui eft plus beau que le 
précèdent. 

D i 
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Four faire Soye Pourpre. 

Il faut prendre de Peau claire 
p lorfqu'elle eft chaude , & détrem- 
per dedans pour livre de Soye un 
quarteron de Pourpre , & quand 
cela eft chaud , mettez vôtre Soye 
dedans,laifTez-la bouillir une heu- 
re y ou tant que la Soye paroifle 
belle , puis tirez-la , laiflez-la é- 
gouter , & la lavez bien , laillèz 
lécher au vent , & la pafTez après 
fur une leffive de cendre de bois , 
ou de Potalîe. 

Pour faire Soye en Violet. 

Prenez eau de fon & eau d'A- 
lun , il en faut un quarteron pour 
livre de Soye ; laiflez-la bouillir 
une heure, &: la lavez tiprès. 

Enfuite ayez de beJJe eau , &: 
pour livre de Soye , prenez un 
quarteron de bois d'Inde ou de 
Bois violet , faites-le bouillir pen- 
dant une heure,puis mettez bouil- 
lir vôtre Soye dans le clair jufquVà 

4 
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ce qu'elle vous naroifle aflez belle. 

Cela fait , tirez-la hors , & la 
laiflez morfondre , lavez-la & la 
laiflez fècher au vent , & après 
cela paflez-la fuf une leflive de 
cendre de bois. 

Pour faire Soye Feuille-morte. 

La Soye doit être jaune , enfui, 
te on la fait bouillir , moitié fur 
un bain de noir , & moitié fur eau 
claire , jufqu'à ce que la Soye pa- 
roiflè allez haute, puis tirez-la, la. 
vez-la bien , faites-la bouillir fur 
le bain qui a fervi à vôtre teint de 
bourre, julqu'à ce que cette Soye 
femBle aflez brune. 

Potcr faire ÏAvarJe. 

La Soye doit être d'un bleu fort 
clair, & on prend pour livre de 
Soye huit lots d'Alun rouge , &c 
quatre lots vin-pierre , avec de- 
mi feau d'eau fure , laiflez ainfî 
bouillir vôtre Soye , & la lavez 
après. 

Enfuite paflez-Je fur le bain 

D 3 , 
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qui reile du Cramoifi , ajoûtez-y 
un demi lot de Cochenille , fai- 
tes-y bouillir vôtre Soye pendant 
une lieure , & la lavez 

Remarque. 

Il eft bon de fçavoir que toutes 
les Etoffes de Soye qu'on veut 
Teindre de blanc en noir ou au- 
trement , doivent d'abord êtrû 
bien bouillies en blanc en belle 
eau & Savon d'Efpagne, jufques à 
ce qu'elles foient allez belles , en- 
fuite il faut les rincer fortement 
avant que de les mettre en Tein- 
ture. On peut aufïï , fi on Vfeut > 
fe fervir de Savon noir , s'il eft 
plus à la portée de ceux qui font 
Teindre. 



■ 
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CHAPITRE III- 

De plujteurs A prêts qui convien- 
nent à la Soye pour la rendre 

très -belle. 

IL ne fuffit pas d'avoir donné 
des inftru&ions fur tout ce qui 
regarde les Teintures différentes 
dont la Soye eft fufceptible , il y 
a encore outre cela certains a- 
prêts qui lui font néceffaires pour 
la rendre parfaite , &fans lefquels 
elle n'eft , pour ainfi dire , qu'é- 
bauchée. Ce font en partie ces 
derniers travaux qui k font efti- 
mer , &. qui en a/Turent le débit } 
voyons ce que c'eft. 

Secret pour blanchir la Soye crue. 

Lorfqu'il s'agit, de mettre uni 
Soye en Teinture , il faut a- 
vant cela la blanchir , afin que 

D4 
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le Teint pour lequel on la deftine 
puiffe mieux s'y attacher, &la pé- 
nétrer profondément , & pour y 
réiiffir. 

Ayés un Chaudron & y mettes dô 
belle eau claire, pofez- le fur le feu 
& mettez dedans pour trois li- 
vres de Soye , une livre de Savon 
noir. 

Cela fait , prenés un bâton qui 
foit net , remuez bien jufqu'à ce 
que vôtre favon foit tout diflbut, 
puis laiiïèz-le bouillir, enfuite ayés 
un petit fac de Toile qui foit net , 
mettez-y vôtre Soye & coufez vô- 
tre fac , mettez ce fac ainfi cou/ïi 
dans le Chaudron ou petite chau- 
dière , & le lanTez bouillir une 
heure. 

Enfuite vous tirez vôtre Soye, 
vous verfez de l'eau claire par-deC 
fus , afin qu'elle fe morfonde , puis 
vous la tordez bien fort avec un 
bâton fait exprès , vous la rincez 
bien à la rivière , puis vous la tor-. 
dez encore bien fort au bâton. 
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Après cela prenez un Chaudron 
plein d'eau ce rivière pour quel- 
que Couleur que ce foie , mettez- 
la fur ie feu , & mettez pour cha- 
que livre de Soye cinq onces d'A- 
lun &deux onces d'Arfemc ; laif- 
fez bien fondre le tout , faites-le 
bouillir & l'écumez bien net , Se 
le lailîez rafraîchir avant que d'y 
mettre la Soye 5 car fi l'Alun étoic 
trop chaud lorsqu'on met la Soye, 
elle ne pourroit prendre aucun lu- 
ftre. ' 

Mais quand il s'agit de travail- 
ler la Soye , on prend des bâtons 
bien nets , ils doivent être debout 
& fans aubier , car l'aubier tache 
la Soye $ on y pend la Soye , on 
l'élargit defTus clairement , on la 
trempe dans l'Alun, & on l'y pro- 
mené dix ou douze fois , enluite 
on l'ôte des bâtons , & on la laif- 
fe aluner dans l'eau une nuit en- 
tiere. 

La Soye qui eft pour demeu- 
• xer blanche après la première 

D 5 
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préparation de Savon noir doit 
être confuë pour la féconde fois 
en un autre fac , dans lequel on 
la fait bouillir une groffe demie 
heure avec Savon blanc d'Efpa- 
gne , &, pour chaque livre de Soye 
on prend un quarteron de Savon > 

Imis on tire cette Soye quand el- 
e a bouilli. 

Après cela , il faut la pendre 
allez haute à Pètuve fur deux ou 
trois charbons de feu , fur lequel 
on jette par trois différentes fois 
du Souffre en poudre , foignés à 
retourner la Soye deux ou trois 
fois , il ne faut pas qu'elle feche 
tout-à-fait dans rétuve, on ache- 
vé de la fecher au foleil ou au 
vent. 

On fe garde bien de mettre la 
Soye en Souffre près de celle qui 
ne l'effc pas , on doit la mettre à 
part dans du Papier gris. La Soye 
en Souffre ne le teint jamais K en 
quelle couleur que ce foit , parce 
que la teinture n'y fauroit pren- 
dre. 
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Comment faire tin Chaude au four 
adoucir lufirer la Soye noire. 

Il faut prendre pour chaque li- 
vre de Soye , gros comme une noix 
de favon d'Efpagne , le diffoudre 
bien en eau chaude > & mettre de- 
dans deux cucillerées d'huile d'o- 
live , la plus douce qu'on puifle 
trouver , remuez bien le tout 1 
• &c paflez vôtre Soye dedans fur 
les bâtons , puis tordés-la bien Se 
la rincez , après cela faites-la fe- 
cher au vent. 

Les* Tafetas & autres Etofes de 
Soye fe doivent pafler fur eau clai- 
re de Gomme , puis être étendues 
uniement pour les laifler fecher. 
On prend ordinairement fur un 
pot a eau trois onces de Gomme^ 
qu'on met dans un linge pour pak 
fer par-deflus le Taffetas , ou au- 
tres Etoffes de Soye femblables. 

» 

P 6 
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Autre manière de faire un Chaudeatt 

four Soye noire. 

Prenez fur trente livres de Soye 
deux livres de Savon d'Efpagne , 
mettez- le en eau claire dans un 
Chaudron que vous poferez fur le 
feu y faites chauffer ce bouillon r 
foignant toujours de le bien re- 
muer avec un bâton jufqu'à ce 
qu'il foie tout- à-fait diflout j laif- 
fez y repofer enfuite vôtre Soye 
a. ou 3. heures durant , puis vous 
la torderez & la rincerez bien. 

Remarque. 

Il faut remarquer que le bleu „ 
le gris &: le blanc ne doivent point 
être alunez. 

Alunage. 
Prenez pour chaque livre de 
• Soye cinq onces d'Alun. 

Rouge , on prend une demi li, 
vre de Bréfil. 

Tanne' , on prend demie li- 
rre'de Garance. 

• * • 
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Jaune , on prend demie' livre 
de Guefde. 

Orange', on prend demie li- 
vre de Fuftet , & un lot d'eau de 
Potaflê. 

Blanc , on prend cinq onces 
de Savon d'Efpagne , fouftre une 

demie once. 

Envalage. 
Noix de galle à l'épine Cix on- 
ces , une demie livre de Coupe- 
rofe , & une demie livre de Gom- 
me. . 

Secret pour bterles tâches fur le noir. 

Quand il arrive par malheur 
qu'on vient à fe tacher , on en ôte 
les taches de la manière qui fuit. 

On prend un pot d'eau, un fiel 
de bœuf, deux bonnes cuëillerées ' 
de foude blanche v & autant de 
PotafTe 5 on fait bouillir le tout 
un bouillon , on le met après en 
une bouteille de terre : cette li- 
queur fe garde un an fans fe gâ- 
ter , & quand on veut s'en fervir, 
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on en frotte l'end roit de l'Etoffe 

où paroilfent les taches. j 

Sur Etoffe de Soye ou autre chofe. 

Prenés un moyeu d'oeuf frais , 
& Papliqués fur la tache , frotez 
jufqu'à ce que la tache foit ôtée, 
puis lavés l'endroit avec eau de 
pluye bien nette. 

D'une très-bonne manière de 
blanchir la Soye. 

Prenés pour cinq livres de Soye [ 
deux livres Se demie de Savon dur, j 
blanc , faites-les dhToudre en eau 
claire , ajoûtez-y la grofleur de 
trois grofïès noifettes d'Indigo 
gattimalo en poudre, brouillés 
le tout enfemble , mettés-y boiiil- 1 
lir la Soye , puis lavés-la bien en 
un baquet , rincez-la de même , i 
& après cela la Soye eft fort blan- 
che , & a un petit œil bleuâtre , fi 
peu que rien néanmoins. 

Celui dont on tient cette recet- 
\ je , dit l'avoir éprouvée à Co- 
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logne , fur la Sprée à Berlin : il 
le fervoit du Savon dur de Berlin, 
& de Peau de la Sprée , qui eft une 
Rivière. Si les Epiciers vendent 
de ce Savon , on pourra s'en fer- 
vir : il ajoute que les cinq livres 
de Soye qui fortent du blanchit 
fage furent* réduites à trois livres, 
dix onces , lîx lots. On peut é- 
prouver fi cela eft jufte. 

• * 

De la manière de donner du lufire 
aux Etofcs de Soye. 

On prend de l'eau de pluye ou 
de rivière , on la fait bien boiiil- 
lir , &c on la nétoye bien , puis on 
la lailïe refroidir,enfuite on y met 
cuire de la colle dcpoiflbn la plus 
belle qu'il y ait , on l'écume foi- 
gneufement , il faut pour bien fai- 
re 3 la couper très-menue avant 
que de la mettre bouillir, & 
qu'ayant bouilli , elle devienne 
de telle manière , qu'ayant trem- 
pé les mains , & venant à les join- 
dre elles s'atachent tant foit peu 
Tune à l'autre. 
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Il y en a qui ayant coupé cette 
colle très-menue, la mettent dans 
de l'eau , comme on Ta dit , puis 
qui en détrempent la fuperficie ; 
ils jettent cette première eau 6c 
en verfent d'autre nouvelle par^ 
deflus pour la faire bouillir, Se 
lorfqu'elle eft bien cuite & biené- 
cumée , ils étendent l'Etofe de 
Soye uniment , puis avec une 
brofle douce ôc une éponee trem- 
pée dans l'eau préparée, ils la pat 
, lent légèrement fur l'Etofe d'un 
côté. 

Si c'eft un Ruban fatiné , on 
pafTe le luftre des deux cotez > 6c 
on laifle fecher PEtofe toute éten- 
due , en cette manière. 

On prend cette Etofe , on pafl 
fe par-deflbus une pot le de fer , 
quarrémerit fabriquée , & de lar- 
geur convenable a PÈtofe i il y a 
du feu dedans y & eft garnie de 
deux anfes , que deux hommes 
tiennent Pun d'un côté & l'autre 
de l'autre >pour les Etofes qui font 
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larges , car pour celles qui font c- 
troites , un réchaud fuffit. 



CHAPITRE IV. 

0 à l'on trouve flufieurs Recettes très* 
curieufes % & recueillies des Me-* 
moires des plus habiles Teintu- 
riers , four teindre les Etofes de 
Laine en différentes couleurs. . 

OUoi qu'on ait déjà beau- 
coup dit de choies fur cette 
matière , voici encore d'autres fe- 
crets qui la regardent , & qui ne 
font pas moins importans : nous 
en fommes redevables aux foins 
de plufietirs perfonnes fort ha- 
biles en PArt de teindre , 6i qui 
après leur mort , & pour le bien 
du Public \ ont bien voulu laifTer 
des témoignages de ce qu'ils 
étoicnt capables de faire pendant 
leur vie. Ces Mémoires font 
fort exacts & très-curieux j c'eft 
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pourquoi on ne doute pas qu'ils 
ne faflent plaifir. Venons à la 
pratique. 

Pour faire Drap Rouge , en 
Tanné Clair ou Brun. . 

Il faut le tremper en eau claire 
d'un bout à l'autre , le laiffer é- 
gouter, puis le mettre dans un 
• Bain de noir , & le lailîèr fur le 
bouillon jufqu'à ce qu'il paroifle 
aiïèz beau. 

Alors tirez-le de ce bain & le 
jettez incontinent dans l'eau , Se 
s'il n'eft allez bien, remettez-le 
dans le bain , & l'y laiffèz encore 
bouillir : il faut à chaque fois 
qu'on tire ainfî l'Etoffe, la trem- 

Î>er toute dégoûtante du boiiil- 
on ^ dans l'eau claire ; car pour 
peu qu'on Péventeroit , on ne fe- 
roit chofe qui vaille î mais enfin 
lorfque cette Etofe eft comme on 
la fouhaite , on la lave bien , on la 
laifTe fecher , puis on la garance , 
comme on le peut voir à l'Article 
qui traite du Garançage. 
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Pour Teindre le Drap Blanc 
en Gris cendré. 

Il faut le pafTer fur le Teint 
noir comme le Tanné , & le met- 
tre en eau froide auffi-tôt à cha- 
que fois qu'on le tire dehors. Ce 
_ Drap doit être bien lavé , & on 
le fait auffi clair & auffi brun qu'on 
veut y puis on met une livre de 
Brefii clans la Chaudière , on fait 
bouillir le tout , puis le Drap eft 
Gris cendré. 

JPour faire le Drap Noir. 

Si on fait bouillir une pièce de 
Drap pendant une heure en eau 
de Sumac , puis qu'on la laifle re- 
froidir , & qu'enfuite on -la fafle 
bouillir dans la Couperofe , le 
Drap fe fait Noir ; on le lave a- 
près , puis on le féche à l'ordi- 
naire. Un habile homme en l'Art 
de Teindre , & qui a fait une 

1 
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remarque fur cet Article , témoi- # 
gne n'en pas faire bien du cas. 

Pour teindre Drap beau Fers. . 

Le Pers eft une couleur bleue y 
ou tirant fur le bleu , fi bien cjue 
pour -mettre un Drap en cette 
couleur , il faut prendre deux li- 
vres d'Alun , & une demie livre 
de Tartre, &; faire bouillir le tout 
pendant une heure y enfuite on 
prend deux tiers d'eau claire , un 
tiers d'eau fure, & une demie li- 
vre de Cochenille ; on fait bouil- 
lir le tout jufqu'à ce qu'on juge 
qu'il le Toit fuffifamment , & pour 
lors la couleur en eft très-belle $ 
mais il faut remarquer que pour 
bien yréuffir, le Drap doit être 
auparavant d'un beau bleu. 

Pour faire Drap jaune. 

Vous commenceras par aluner 
vôtre Drap ainfi qu'il eft ncceiîai- 
re ; on met pour chaque livre ou 
aulne de Drap,un demi quarteron 
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<T Alui^qu'on fait bouillir pendant 
une demie heure ; il faut le bien 
remuer & le bien démêler, 

Enfuite prends de Teau claire , 
&; pour chaque aulne de Drap , 
mettes une livre de Gaude , &c ré- 
pandes un peu de cendre de bois 
parmi la Gaude , que vous aran- 
gez & que vous faites defcendre 
au fond de vôtre chaudière avec 
quelque bâton , enforte que vous 
ayés afTés d'elpace pour bien re- 
muer & mener vôtre Drap , car 
il eft fort fujet à tacher. 

Il faut bien fe donner de garde 
de le faire bouillir r fï ce n'eft fur 
la fin 5 il fuffit alors de cinq ou de 
fîx bouillons , il ne faut point auf- 
fi le laver de Gaude. 

Si on veut faire. un beau jaune 
d'or , on prend du jaune dont on 
vient de parler , &c on garance le 
Drap comme les Rouges , le Jau- 
ne pour lors en eft très-beau. 
. Quand on le veut tour-à-fait 
brun , on le fait bouillir avec de- 
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mi Chaudron de Bain de^Brefîl , 
on y mefle un peu d'urine d'hom- 
me. Ce Jaune que rend cette Tein- 
ture , eft un Jaune d'Or brun. 

Autrement. 

Supofé qu'on veuille Teindre 
huit livres de Drap , on prend 
pour le bouillon des eaux fures& 
une livre d'Alun , on laiiïe bouil- 
lir le tout une heure , puis on lè- 
ve le Drap , on l'éventé , on le 
lave & on le laiiTe fecher après. " 

Enfuite on prend deux féaux 
d'eau , & demi feau d'urine , ou 
à proportion de ce qu'il faut de 
bain , après cela prenez deux li- 
vres de Gaude , faites-la bouillir 
une demie heure fans Drap , puis 
une demie heure tfprès mettez-le 
dedans , & l'en tirez une ou deux 
fois pour l'éventer , & félon qu'il 
prend plus ou moins fortement la 
couleur 5 mais furtout obfervez 
de ne le point laHTer bouillir trop 
fort , mais petit-à-petit. 
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Jaune Orange \ 

Il faut fe fervir d'eaux fures & 
d'eau commune, & prendre pour 
trois livres de Drap un quarteron 
de la plus belle Garance , on fait 
chauffer cela fans bouillir , & jufl 
qu'à ce qu'on voye que le Drap 
a affez pris couleur. On peut fur 
la quantité de Drap qu'on a mar- 
qué fe régler pour plus ou moins , 
&: y employer les Drogues à pro- 
portion. 

Pour Teindre le Drap en Verd. 

Il faut pour Teindre du Drap 
en Verd , le prendre Bleu , & le 
préparer comme pour jaune , & 
félon qu'il fera bleu , brun , ou 
clair , il fe fera Verd. 

«• • 

Pour Teindre en Bleu nouveau 

ou vieux. 

Prenez cent livres ou moins 
de Suipperlingen , page- -à propor- 
tion de ce que vous voudrez 
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afleoir vôtr£ Cuve , ajoutés à cela 
deux chaudrons de Chaux étein- 
te , rompes cela en une cuve &c 
le jettes iur vôtre bain , le tout 
enfemble dans la Chaudière , &: 
la laifles bouillir deux , trois ou 
quatre heures , fi vous voulés , 
tant qu'on le juge néceflaire , & 
qu'il ioit tout délié. 

Cela étant , vuidés-le en une 
Cuve , & le rincés en un fac ju£ 
qu'à ce que l'eau qui en forte ioit 
. toute claire , enfuite prenés jane 
belle eau courante bien claire , ou 
bien de pluye , il n'importe, met- - 
tés-la dans vôtre Chaudière a 
proportion de ce que vous voulés 
afleoir , & qu'elle foit pleine , à 
un bon empan près. ' 
v Prenés enfuite cinq livres de Po- ♦ 
tafle, mettés les en vôtre. Chau- 
dière , &c les laifles bouillir ^ puis 
prenés Suipperîinqen , lavés-le & le 
mettés en la Cnaudiere , laifles 
bouillir le tout enfemble julqu'à ce 
qu'il foit bien clair , puis remplit \ 

fez-Ie 
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plifles le, & verfés le tout en- 
femble dans la cuve. 

Cela fait , reipplifles vôtre cuve 
avec eau chaude , prenés trois 
écuclîées de fon , & une écuellée 
de garance -, mettes tout cela dans 
la cuve, remués-la bien delîus &: 
deflbus , & la couvres bien lors- 
qu'elle eft chaude, laifles la re- 
pofer après fix ou fept heures, 
jufqu'à ce que le tout foie bien 
tourné. Cent livres de bouilli fuf- 
fifent pour afleoir deux cuves. 
.Autre manière de teindre en bleu a 

la manière de teindre de Courtray. 

Prenés cent livres de Suipper- 
lingen* mettés-les en une chauJ 
diere , puis prenés une cuve avec 
eau, mettés-y deux chaudières 
de chaux éteinte, & les remués 
bien avec un bâton dans la cuve, 
puis jettes l'eau de chaux fur le 
Drap Scabelingen, excepté les pe- 
tites pierres qqj feront repofées au 
fond -, faites bouillir le tout juf- 

qu'à ce qu'il devienne bien fouple f 
Tome IV. E 

wm m 
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6c qu'il s'étende encre les doigts , 
puis tires- le , mettes. le en une 
manne , & le lavés bien net en 
des fachets, paflcs-le bien, de 
manière qu'il n'en forte plus' ni 
noir ni rouge. 

Enfuite vous prendrés la deux 
ou troifiéme partie de vos Scabe- 
lingen , vous ôterés l'eau fale de 
vôtre chaudière, vous y en re- 
mettrés de la claire jufqu'à ce 
que vos ingrédiens repofent àl'aife, 
mectés avec cela trois livres Se 
demie de Potaflè , laifles- la bouil- 
lir avant que de mettre dedans 
vos ingrédiens , puis vous les y .. 
mettrés, & les- y remuerés bien- 
fort avec un bâton , laifles- les bien » 
botiillir jufqu'à ce que le bleu ea 
coule tout clair. 

Cela fait , on prend une écuel- 
le, avec laquelle on jette du clair - 
contre fa main, jufqu'à ce qu'il 
n'y prenne plus, fcc'eft pour lors 
que la teinture eft comme on la 
fouhaite. 

• * . - *• 

/ 
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Si on la laifloit bouillir plus 
ioag-fcms, elle bruniroit , & le 
teint s'en iroic, c'eft à quoi il 
faut veiller de fort près. Quand 
tout cela eft comme il doit être , 
on le verfe dans la cuve , puis on 
prend plein une ccuelle de ga~ 
rance, on la met en la cuve de 
bleu , enfuite fix poignées de fon 
de froment qu'on y ajoute > on 
remue bien le tout , on le couvre 
bien chaudement , & on le laifle 
rcpofer cinq ou fix heures , jufqu'à 
ce que la cuve foit claire. 

Enfuite on la remue, & on la 
laiflè repofer deux heures , après 
lequel tems on travaille toutes les 
deux heures , jufqu'à ce que cette 
cuve foit tirée* 

Quand on veut teindre pour la 
féconde fois , il faut prendre trois 
ou quatre chaudrons de leffive pour 
afleoir la cuve. 

Pour affeoir une Cul/e de bleu pour tein- 

dre a"\ec l'Indigo. 

■ Il faut prendre de l'eau de rf- 
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viere ou de pluye , & une chau- 
dière qui tienne un muid ou en- 
viron j mettes dedans cinq livres 
de bonne Potafle, & laifles bouil- 
lir cela, enfuite ajoutés y pour un 
foi de fon de froment, ou plein 
un chapeau , & une livre & de* 
mie de bonûe garance , défaite 
menue avec la main , après cela 
vous ferés un feu clair fous la 
chaudière pour faire bouillir tou- 
tes ces drogues à haut bouillon 
pendant l'efpace de fix minutes.- 
Cela fait , verfés - le en vôtre 
cuve de bleu clair, & après mec 
tés encore de l'eau claire en vôtre 
chaudière , jufqu'à ce que vôtre 
cuve de bleu foit pleine, puis mê- 
lés- y vôtre Indigo, remuant vô- 
tre cuve un quart d'heure durant 
avec la leffive, couvres- la bien 
chaudement & la laiffes ainfi re- 
pofer, afin qu'elle s'éclairciiTe : il 
faut pour cela huit ou dix heures y 
puison la remue avec une livre de 
Potafle, après quoi on la laiflè repo* 
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fer Ja remuant après trois heures en 
trois heures une fois 3 il faut la re- 
muer jufqu'à quatre fois , & mettre 
à chaque fois une livre de PocafTe. 

Il faut au fécond palliment met- 
tre une écuellée de chaux pour 
l'entretenir , & faire enforte que 
la cuve foie toujours chaude paf- 
fablemen^elle s'en éclaircitmieuxj 
cette cuve ne doit être ni trop 
grafle ni trop maigre. 

Tout ce que deflus obfervé , on 
peut travailler au quatrième ôu 
cinquième palliment > mais il ne 
faut pas la furcharger trop de tra- 
vail à la fois, il y a certains tems 
qu'il eft bon d'obferver pour cela , 
fans quoi fouveot on rifque de per- 
dre la cuv-e. 

Lorfque la cuve devient noire , 
c'eft un inconvénient qui ne vaut 
rien , parce que tout ce qu'on y 
teint ne prend point la teinture. 

S'il arrive que vôtre cuve foit 
trop garnie laifles. la repofer long- 
tems > entretenés la toujours chau- 

E 3 
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dément, & fi vous voyés qu'elle 
aie befoin d'un chaudeau , faites 
celui qui fuit. 

Chaudean. 

Prenés plein un» chaudron d'eau 
qui foit claire, mettes- y cinq ou 
iix poignées de fon de froment , 
& une demie livre de Garance , 
laifles boiiillir cela , & le verfés en . 
vôtre cuve, que vous remuerés 
bien , après quoi vous la laiflerés 
repofer trois ou quatre heures du- 
rant , pour la remuer après , 6c 
ainfi jufqu'à ce qu'elle foit claire. 
Voilà le teint dont on fe ferc pour 
l'objiger encore à teindre. 

Si la cuve eft trop forte, on 
peut lui aider en l'adouchTant , 
mais lofqu'elle eft trop» douce , il 
n'y a point de remède , c'eft une 
cuve perdue $ ainfi on doit pren- 
dre garde de la tenir toujours en 
bon état. 

Rem Arque. 
Il faut fur toutes chofes pren- 
dre garde que la chaudière foie 

« 

* 
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bien nette , qu'il n'y ait point de 
grahTe ^ il ne faudroit que cela 
pour gâter une cuve. L'indigo doit 
tremper en eau chaude, & être 
duTout de manière qu'il n'en refte 
pas fi gros que la tête d'un épin- 
gle , avant que de le mettre dans 
la cuve. 

Lorfqu'on a aflis une fois , il 
faut garder la vieille leffive , & 
verfer le -clair en l'autre cuve, & 
lorfqu'on aflèoic pour la féconde 
fois , on en remplit la cuve j c'eft 
le plus fur expédient , d'autant 
qu'elle en vaut bien fouvent mieux. 

De la manière de teindre le Velours 

noir. ; 

- - -a 

. Il faut prendre de la noix de 
galle à proportion qu'on a d'Etofe 
à teindre , la Iaiflèr bouillir une 
heure pour la rafraîchir , & y met- 
tant après le Velours l'efpace 
d'une demie heure , le tirer en- 
fuite , puis l'étendre fort uniment, 
lahTés fecher ainfi cette Etofe au 

E4 
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vent. 11 faut agir de cfctte maniè- 
re jufqu'à trois fois , & à latroi- 
fiéme laifler repofer dedans le Ve- 
lours pendant cinq ou fix heures 5- 
il faut que le teintfoit chaud , fans - 
bouillir néanmoins , car le Velours 
ne doit point boiiillir ni dans la 
galle *ni dàns le noir. 

Ce tems pafle , on tire cette 
Etofe dehors , on l'étend fort ani- 
ment , Se on la laide refroidir j en- 
fuite pn met dans Peau de galle 
de la gomme , de la limaille \ &c 
de la couperofe , félon qu'on a 
d'Ecofe à teindre $ mais il faut 
toujours fur quatre livres de cou- 
perofe fïx livres de gomme & huit 
livres de fimaille. 

On fait bouillir le tout enfem- 
ble pendant une heure, puis on le 
laiffe refroidir hors le bouillon } ' 
enfuite on met les drogues dedans 
fans les foire bouillir, & les mor- 
fondant à toutes les fois , & lorf. 
que la teinture eft faite à moitié , 
on y met le noir j ajoutés-y deux 

( 

• ■ 

* Digitized by GÔogle 



les Arts it Metuas. 105 

pinces de vinaigre , c'eft ce qui lui 
donne l'éclat } & quand le Ve- 
lours eft bien ceint on le rince bien 
net , puis on mec du favon d'Efpa* 
gne en eau claire à proportion . 
qu'on a d'ouvrage} pafles l'Etofe. 
dedans , puis rincés, la encore • 
beaucoup & bien nettement, éten- 
dés la bien uniment & la laiflTés 
fecher, étant feche, prenés de 
l'eau de gomme & de galle qui 
foit froide , frottés- en le Velours y 
& il fera comme il faut. 

Pour, teindre dul>rap en verd. 

* 

Il faut d'abord le faire d'un beau 
jaune, puis le bien laver > enfuite 
le pafTer fur la fin de la cuve de 
bleu , tandis qu'il eft bien trempé v 
autrement il feroic tout mai uni; 
# on ne doit point faire de verd " 
nouveau que fur la fin de la cuve 
lorfqu'elle eft tirée, autrement it 
feroic trop brun : cette remarque 
ne regarde que les verds gais 
gaudés fur blanc , qu'on pafle lé~ 

« .• 
» 
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geremenc fur la cuve. Gela fait ; 
on lave le Drap , on le rince bien y 
puis on aun beau verd. Il faut bien 
mouiller le Drap qu'on veut tein- 
-dre, fans cela il feroic tout mal 
uni & fe gâteroit. * • 

Pour teindre un Drap perlé. 

Il faut commencer d'abord par 
le teindre d'un bleu léger , & 
pour dix aunes de Drap prendre 
deux libres, d'alun , qu'on met en 
eau fure, qui foit claire & vieille 
de deux jours , laides, les venir fur 
le bouillon avant que d'y mettre 
l'alun , qui doit y fondre. 

Enfuite meccés- y bouillir vôrre 
Drap pendant une heure j pendes- 
le après * aux perches pendant 
deux jours , & le couvres crainte 
qu'il ne pleuve deffus. ' » 
Après cela , prenés moitié eau 
fure toute fraîche , & moitié eau 
• tiède , mettes- y dix livres d'orfeil 
bien délayé en eau chaude , qu'on 
- , pread de la chaudière , mêlés bien 
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le tout, & faites bouillir le Drap 
un quart d'heure durant. 

Cela fait , tirés le de la chau- 
dière, éventés-le, & mettes dans 
le même bain un demi quartron 
de Potafle fondue , après quoi 
vous y mettrés le Drap & l'y paf- 
ferés. S'il eft trop brun, tirés le 
plus fur la Potafle. Il ne faut point 
le laver , mais le fecher comme il 
eft. Ce teint peut fe garder & re- 
fter toujours bon. 

Pour teindre le Drap en Incarnat, . 

Prenés pour faire le bouillon 
des eaux fures , une demie livre 
de tartre & trois livres d'alun j 
faites- y bouillir le Drap pendant 
une heure , lavés le après , mor- 
fondes le & le lavés. 

Et lorfqu'il eft queftion de le 
mettre en couleur , chargés vôtre 
bain d'eau nette , mettes y un feau 
d'eau fure fur deux féaux d'eau 
commune , puis prenés deux onces 
de Cochenille , une demie once de 
Fénugrec , quatre onces de Gom- 
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me Arabique, deux onces au moins 
de terramerita , une demie once 
de verjus, quatre, onces réagal 8c 
un peu détartre , piles bien me- 
nu toutes ces drogues , chacune à 
part , & les mêlés après enfemble 
dans le chaudron: Ci vous en ex- 
ceptés la Cochenille, laùTés-les 
bouillir un quart d'heure , puis 
ajoutés, y la Cochenille , & la lâif- 
fés un peu bouillir , mettes après 
cêla le Drap dedans , & les faites 
boiiillir une heure , puis tirés ce 
Drap, &il fera très- bel incarnat. 

• 

Pour teindre Drap en ronge. 

Vous prendrés pour trois aunes 
de Drap des eaux fores y trois, 
quartrons d'alun , une demie livre 
de vin pierre - t faites. y bouillir vô. 
tre Drap pendant une heure , la- 
vés, le après , morfondes - le & le 
iavésv 

• - • Teint. 

Prenés deux féaux d'eau claire ; 
mu feau d'eiu ûixe ï; une livre de 
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bonne garance , un jquartron de 
farine de fèves. 

Mettes cela avec vôtre Drapa 
froid dans le chaudron, faites. le 
chauffer jufques fur le bouillon , & 
prenés garde qu'il ne boiiilie , puis 
tirés le hors & le lavés. 

Cela fait, prenés unemouvelle 
eau qui foie nette , faites la biea 
chauffer, prenés deux poignées de 
farine de fèves, autant Fénugrec r 
nn quartron d'alun & du ion > 
mettes tout cela dans la chaudiè- 
re y 6$ autant d'un chaudpiquanr , 
mettes- y le Drap un demi quart 
d'heure ou un quart d'heure , fe. 
Ion qu'il prend la teinture , puis, 
lavés- le y morfondes- le , fans le. 
laver , pour la dernière fois. 
Pour faire Etofe de Ldinttannétv 

Prenés pour le bouillon deux: 
Jfèaux d'eau commune & on feaa 
d'eau fure , & un quartron d'alurt 
pour une aune d'Etofe de Laine* 

Teint. 

Pour colorer ce Drap on p.Fendi 
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un quarcron de garance , qu'on 
mec dans le bain , on fait bouil- 
lir cela avec l'Etofe pendant une 
bonne heure j s'il n'eft affez brun , 
prenés de la cendre de bois , met- 
. tés.la en un baquet , & verfés def- 
fus un demi chaudron d'urine 3 re- 
mués le tout dans la chaudière , 
prenés un peu de couperofe avec 
de l'urine nouvelle & la verfés fur 
la cendre. 

Teinture de gris de tin. 

* » 

Prenés quatre onces de # beau 
tournefoi & autant d'orfeil qui 
loit du meilleur , pilés bien le touc 
enfemble, puis le mettésdansun 
poêlon du cuivre avec deux pintes 
d'eau de fontaine; mêlés bien le 
tout, & le faites chauffer jufqu'à 
ce qu'il veuille bouillir. 

Alors ajoutés y deux onces de 
cendres gravelées de Montpellier , 
puis le laifles refroidir jufqu'à ce 
que vous y paiffiés endurer la 
main. 



lis Arts et Métiers, m 

Cela fait, mettes y ce que vous . 
voadrés , & de tems en tems tircs- 
le un peu hors de la teinture pour 
voir s'il fera bien , & quand il fera 
d'une belle couleur , vous i'ôterés 
de la teinture , & le laitières 
égouter dans quelque chofe pour 
ne point perdre de vôtre teinture. 
Etant bien égoutée , vous laverés 
vôtre Etofe ou autre chofe que 
vous aurés teint , vous le laiflerés 
égouter, puis vous le fecherés. 
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CHAPITRE V. • 

Secrets éprouvez, pour la tein- 
ture , tant de Laine que de . , 

Soye. 

• 

LA couleur de rofe fe fait de 
la manière que le cramoifi 
rouge jufqu'au garançage, car cet- 
te couleur, ci eft pure Cochenille. 

Les eaux fures donc on fe fert 
pour cela font compofces de qua- 
rante livres d'alun , de quatre 
livres d'arfenic , douze livres de 
gravelle , demi boifleau de fon qp 
environ^ il faut laiffer bouillir ce- 
la en eau claire pendapt fept quarts 
d'heure ou deux heures } cela s'a- 
pelle aulB le boùillon. Nous avons 
aflfez parlé des eaux fures dans le 
corps de cet Ouvrage , on peut 
voir à là Table les endroits , ôc 

on trouvera là deflfus de quoi £e 
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fatisfaire } voici le teinc prefen- 
temenc. 

On fait d'abord la première paf- 
fe de Cochenille dans quatre jea- 
les d'eaux fures , on y mêle deux 
livres de tartre , quatre livres de 
campechane 5 on laifïe bouillir le 
tout pendant une heure, l'Etofe 
dedans, puis on la levé, & on la 
lave après. * 

En fuite on fait une féconde paf- 
fe dans quatre jeales d'eaux fures , 
dans lefquelles on met une livre 
de tartre ., une livre & un quar- 
tron de mefteque 5 on met après 
cela le Drap dedans , puis on le 
levé, &on le lave enfuite. 

De la couleur de chair. 

C'eft une nuance de la couleur 
de rofe. On met fur trois jeales 
d'eaux fures trente livres d'alun , 
deux livres d'arfenic , huit livres 
de tartre, ou dix livres de gravelle, 
autrement cendres gravelléesj on 
lauTe bouillir ce bain une heure de 
demie, puis on fait les deux paf- 
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fes qui fuivent pour le teint. 

La première eft de trois jeales 
d'eaux fures, étofées d'une livre 
de tartre , de deux livres de cam- 
pechane , c'eft la Cochenille } 
on laifiè bouillir tout cela pen- 
dant trois quarts d'heure , enfuite 
on fait la (econde pafle que voici. 

On met fur trois jeales d'eaux 
fures un quartron&demi de tar- 
tre, & une demie livre de mefte- 
que; on laiflTe bouillir le tout trois 
quarts d'heure. 

Pour couleur fleur de pommier. 

On prend pour huit pièces de 
Serges à deux envers à quinze au- 
nes la pièce, deux jeales d'eaux 
fures , dans lefquelles on met vingt 
livres d'alun , cinq livres de tar- 
tre : voilà le bouillon , qu'on laid 
fe bouillir une heure, puis on y 
fait les deux pafles qui fuivent. 

La première eft compofée de 
trois quartrons de tartre , d'une 
livre & demie de Cochenille cam- 
pechane ou lîlveftre $ on laifle 
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bouillir cela pendant trois quarts 
d'heure , puis on fait la féconde 
paflé en cette forte. 

On met dans trois jeales d'eaux 
fures un quartron & demie de me- 
fteque^ on laine bouillir ce bain 
pendant une demie heure & da- 
vantage même. s 

Quand on'veut finir cette couleur 
fur le même bain , ou un bain frais 
fans eaux fures, dans le premier 
cas on le rafraîchie d'eau claire, 
& on pafle dans la chaudière qua- 
tre livres de galle battue , on l'y 
laifle revenir environ demie heure, 
après lequel tems , lorfque le bain 
eft plus que tiède feulement, on 
pallie , & on prend quatre pièces 
de Serges à la fois , aufquelles on 
donne cinq ou ûx fois le bain à 
Paife } puis on les levé , on les abat y 
& on les évente après. 

Cela fait., on rafraîchit le bain , 
on pafle defïus deux livres de gai- 
le à l'épine bien battue, qu'on 
laifle un peu revenir , puis on pal- 
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lie j enfuice on prend les quatre 
autres pièces de Serges , qu'on 
pafle & qu'on aprête comme les 
quatre premières. 

Pendant ce tems- là on met trem- 
per dans un chaudron quatre li- 
vres de Vitriol dans du bain de la 
chaudière, & une pincée ou plein 
le creux de la main de galle bat- 
tuë menu j & ayant lavé les Eto- 
fes de Pengalage, métrés le Vi- 
triol préparé du chaudron dans 
la chaudière, palliés & laiiïés un 
peu revenir le tout, puis palliés 
encore une fois bien fortement > 
. mettés y quatre pièces d'Etofes, 
démêlés-les pendant un bon quart 
d'heure. 

Tandis que tout fe pafTe de la 
forte , on prend trois livres de cou- 
perofe , qu'on fait difîbudre dans 
la chaudière avec un peu de gaL 
le battue, & après avoir lavé les 
Serges, on met cette diflblution 
dans la chaudière , on pallie , on la 
laiflTe revenir fort peu } puis on 
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prend les quatre autres pièces en- 
galées , & les ayant levées , on 

- ajoute une , deux ou trois livres de 
couperofe , félon qu'on juge qu'il 
en eft nécefTaire pour achever l'œil 
des couleurs , en aflortiflTant les 
plus rougeâtres enfemble , & mec. 
tant les bouts les plus rouges les 
premières dans la chaudière. Il 

. faut bien les éventer à chaque fois, 
car plus ils le font , mieux ils bru- 
niflent. 

Si vos couleurs fe trouvent trop 
brunies, vous pouvés les éclaircir 
fur un refte de bain teignant de 
Cochenille -, afFoibliflTant ce bain 
avec eau claire, &c le renforçant 
avec tartre , puis vous paflTés vos 
Etofes par deffus au large très- 
promptement , & plus ou moins de 
bouts, félon la couleur, le tout 
avec prudence j une pratique de 
longue main & une attention par- 
ticulière qu'on donne à cet Art, 
y rend un Teinturier très-hâbile. 

• • • 



* 



Digitized by Google 



J iS SlCRBTS CONCERNA NS 

Soupe eji vin fan s guefde. # ' 

Comme il eft prelquê impoflible 
de pouvoir donner aflez peu de 
guefde pour bien faire cette cou- 
leur , on la commence d'ordinaire 
comme le cramoifi rouge , les co- 
chenillant de même avec pru- 
dence , ou comme incarnat ou 
couleur de rofe: on peut les co- 
cheniller davantage, fi on veut, 
félon le prix qu'on en peut avoir 
pour la teinture. 

Il faut bien laver PEtofe de Co- 
chenille , puis la pafler fur un bain 
frais avec bréfil cuit, qu'on don- 
ne plus ou moins fort, félon le 
commencement <lu cochenillage % 
& cela avec jugement. 

Puis après avoir lavé Se éventé 
vôtre Etofe , vous mettes fur le 
même bain un # peude leflïve faite 
avec chaux vive éteinte en eau 
froide ou cendré gravelée , ou fou- 
de blanche à diferetion 5 puis ayant 
bien pallié, on paflel'Etofe cinq 
ou fix-fois^ par. défias, plus ou 

pi 
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moins , feton qu'on le juge necefl 
faire , puis on rabat la rougeur de 
la couleur. 
Pour faire un fret - beau Cramoijî 

rouge 1 . 

Pour fix vingt aunes de Serges 
â deux envers ou valeur , on fait 
le bouillon en cette forte. 

Souillon. 

• On met dans quatre jeales d'eaux 
fures , cinquante livres d'alun , fix 
livres d'arfenic , douze livres de 
tartre $ on peut eflayer du falpê- 
tre au bouillon pour nacaratiler, 
cela- ne peut que bien faire. 

CochemUaoe. 

On met pour le cochenillage 
huit livres de Cochenille cam- 
pechange , quatre livres de tar- 
tre , le tout dans quatre jeales 

-d'eaux fures. 

Garançage. 

- Pour garancer ioixante aunes 
ou quatre pièces de Drap de quinze 
aunes chacune , ce qui fuffit pour 
le garançage , prenant à deux fois 
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le bain frais , ce qu'on a coche- 
nilic en une; on prend dix huit 
livres de garance , une demieli- 
vre de terramerita , avec quatre 
jeales d'eaux fures. 9 ' 

El avant que de mettre la ga- 
rance dans la chaudière , il faut 
la mettre tremper dans unejeale 
d eau froide avec une demie livre 
de terrarfierita. On peut auffi met- 
tre un chaudron ou deux d'eaux 
fures /& laitier tremper le tout 
une heure touc au plus, plus elle 
trempe , plus elle nacatarife la ga- 
rance. , 

Si on juge que cette garance na- 
catraife trop , on peut retrancher 
la terramerita, ainfi que la jeale 
d'eaux fures. 

m 

Pour quarante aunes de Drap en Cra- 
moi fi. Eaux fures. * 
Il faut prendre deux tonnes 
d'eaux avant qu'elle bouille } on 
y met un bouillon de fon de fro- 
ment , 8c quatre livres de tartre 
bien pilé , avec deux livres d'à 

lun 
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îun 5 .on laine bouillir le tout pen- 
dant une heure , puis on met cet- 
te eau dans un vaifleau contenant 
trois tonnes j on y ajoute une ton- 
ne d'eau fraîche & froide , on la 
laine repofer quatre jours, afin 
qu'elle ait le tems de s'aigrir. 

Vfàge dft bouillon. 

Après les quatre jours dont on 
vient de parler , on prend la moi- 
tié de cette eau , & autant d'eau 
douce qui foit claire, on y ajoute 
une livre & demie de tartre & au- 
tant d'alun , mettes le tout fur 
le feu dans un chaudron avec le 
Drap, laifles. le bouillir une heure 
& demie, puis levés le Drap, & 
le lavés jufqu'à ce que l'eau ea 
foit claire. 

Teint. 

Prenés pour faire le teint la 
moitié d'eaux fures , & l'autre moi- 
tié d'eau commune, ajoutés, y 
vingt quatre onces de tartre & 
autant d'alun & quand Peau 

bouillonne , ajoutés- y une livre 6c 
Tome IV, p 

— - . 
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demie de cochenille , & quelque 
tems après mettes, y le Drap, 
faites, le bien bouillir pendant une 
heure, lavés le jufqu'à ce que l'eau 
en forte toute claire. 

Cette recette néanmoins eft un 
peu douteufe , fi on en croit un 
habile Teinturier qui a fait une 
remarque deflus. Cependant il die 
qu'on peut l'éclaircir , & qu'au 
cas qu'elle réiiffiffe , s'en tenir là, 
finon y changer ce qu on jugera 
à propos. 

Teinture d' Ecartât te. 

Comme on ne veut rien omet- 
tre icy pour fatisfaire les Curieux 
fur ce qui regarde la teinture, on 
ne s 'eft pas contenté d'entrer fur 
cet Art dans un détail ordinaire , 
fur les dofes des drogues qu'on y 
employé, &. fur les termes donc 
on a coutume de fe fervir, on a 
voulu encore , en faveur des Chi- 
miftes y y parler chimie. L'Auteur 
de qui nous tenons ces recettes 
les aflure très bonnes &bien éprou- 
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vëes j au refte s'en fervira qui 
voudra, étant certain que tout ce 
qui abonde dans un. ouvrage , 
lorfqu'il eft bon,.n'eft point un 
defauc. 



CHAPITRE VI. 

* • w 

t 

Contenant pîufîeurs expériences 
très- curieujes far les teintures, 
tant en Laine qu'en Soye. 

■ 

Pour eaux Cures. 

. %. . « 

- ... 

NOus avons déjà parlé cy de- 
vant des eaux fures , on peuc 
y voirj mais pour en dire encore 
quelque chofe qui puiflè être utile, 
& fuivant un Mémoire qui nous a 
été fourni de bonne part , il faut, 
après avoir mis dedans tout ce 
qui convient , les bien remuer au 
fond avec un bâton , & une de- 
mie heure après en faire la mê- 
me chofe , & continuer ainfi juf- 

F* 
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qu'à trois ou quatre fois } c'eft 
pour lors quelles font bonnes à 
employer. 

Manière d'ébroiier le Drap. 
Pour bien ébrouer un Drap g 
on le trempe en belle eau de ri- 
viere,qu'on met dans la chaudière 5 
on la fait chauffer plus que tiède , 
on y met deux cabas de fon, & 
on pafle le Drap cinq ou fix fois 
dans ce bouillon de bout en bout, 
puis on le lave bien en le battant 
avec un bâton. 

Comment aluner un Drap. 
Pour aluner un Drap , ce qu'on 
apelle bouillir, on prend de l'eau 
de rivierp , on la fait chauffer de 
manière qu'on n'y puifle fouffrir 
la main, & pour trente- deux li- 
vres pefant de Drap , on met trois 
chaudrons d'eaux fures % on remue 
bien le tout, on y ajoute huit li- 
vres d'alun blanc , deux livres &: 
demie d'arfenic clair & biôn bat- 
tu, on remue ces drogues jufqu'à 
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ce que l'alun foie bien fondu , puis 
en y mec auffi tôt le Drap. 
* Lorfqu'ii eft prêt à bouillir , on 
y mêle encore un chaudron & de- 
mi d'eaux fures , & on laiflè bouil- 
lir le Drap dedans pendant une 
heure & demie j enfuice ôcés- le , 
& le laifles pendre aux perches 
trois ou quatre heures durant , 
après quoy on le lave bien , on le 
bat de même, on vuide bien net 
l'eau d'alun , ainfi que celle de 
Pébrouiflure , pour après bien rin. 
cer la chaudière. 

Teint. 

Pour teindre les trente deux li- 
vres pefant de Drap, prenés dix- 
huit féaux d'eau , faites- la chauf- 
fer de forte qu'on y puiflè endu- 
rer la main , puis ajoutés y neuf 
% féaux d'eaux (ures , remués bien 
le tout , & y mettes vôtre Drap 
après % auquel vous ferés prendre 
dix ou douze bouillons avec le 
tour , ou les bâtons. 
Enfuite tirés le, ne le lavés point, 

*3 



Digitized by Google 



126 Secrets conceblnans 
& mettes dans cette même eau qua- 
tre onces de gomme arabique, au- 
tant de rerramerita, remués bien 
ces drogues * puis mettes, y cinq 
livres de Paftel , qu'il faut aufli 
bien remuer $ ajoutés y jiprès de- 
mi boifleau de fon > & lorfque ce- 
la vient fur le bouillon & que le 
fon commence a ce fendre , on 
remue bien le tout , puis on y mec 
le Drap , qu'on teint fans bouil- 
lir, Ci cela fe peut, en le remuant 
toujours & le tournant avec les 
bâtons jufqu'à ce qu'il fok aflez 
teint, & crainte qu'il ne fe mal- 
unifle , après cela on le levé, & on 
le lave bien. . 

En graine ou Incarnat. 
Pour faire fur le même bain 
douze livres pelant de Drap, vous, 
y ajoutés deux féaux de belle eau 
claire & autant d'eaux fures , trois 
livres de graine battuë, deux onces 
de gomme arabique , autant de 
terramerita & cinq ou fix poig- 
gnées de fon , & lorfque ce fon 
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fe fendra, vous remuerés bien le 
tout, &mettrés le Drap dedans , 
maniés le bien, enfuire levés. le, 
& l'éventés , lavés- le bien , & le 
baccés de même. 

Pour faire V 'Eclaira : fiure. 
Prenés dix-huit féaux de belle 
eau & la faire bien chauffer , puis 
ajoutés- y neuf féaux d'eaux fures, 
trois onces de gomme arabique r 
autant de terramenta, .une livre 
de tartre blanc , une once d'arfe- 
nic ; remués bien le tout & le 
faites venir fur le bouillon, puis 
enfoncés y vôtre Drap , & lors- 
qu'il eft bien abreuvé par tout , 
levés- le le plus prompeement qu'il 
eft pofïible > crainte qu'il ne fe dé- 
charge trop de fon teint. 

Effets des ingrédient chacun en par- 

< ticulier. 
t/arfénic avive beaucoup l'E~ 
tofe } c'eft-à-dire , en rend la cou- 
leur plus vive. 

• L'alun -quand on en met beau* 
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coup rend par fon acide la cou- 
leur enfoncée. 

Le tartre blanc décharge la 
couleur , Téclarcit par fon fel 
acide. 

Le fon fec la brunie, & celuy 
qui eft au fond des eaux fures rend 
la couleur belle. 

* 

Et fi on a dit que l'arfenic avi- 
voit les couleurs , c'eft parce qu'il 
répercute le vitriol ,& qu'il en dé- 
tache ce qui peut y avoir de mau- 
vais. ' ' i 
Pour paftelér un Vrdp* 

Il faut pour dix- huit livres pe- 
fant de Drap ou de Laines, pren- 
dre feize féaux de belle eau & qua- 
tre féaux d'eaux fures, faites- les 
chauffer qu'on y puifle endurer la 
main > & alors mettés le Drap 
dedans , tournés le dix ou douze 
tours, puis levés le & le tirés de- 
hors , laifles -le rafraîchir* 

Enfuite mettés dans cette eau 
deux livres de Paftel , une onceôc 
demie de terramerita , autant de 
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gomme arabique, & quatre onces 
d'agaric , remués bien le tout en- 
fembie, mêlés- le bien, & y ré- 
pandes crois poignées de fon de 
froment par deflus, laifles tout ce- 
la en "cet état jufqu'à ce que la 
croûte qui fe fait audeflus cré- 
vaûTe. 1 

Et pour lors , après avoir bien 
brouillé le tout , on y met le Drap, 
on l'y remuë toujours jufqu'à ce 
qu'on juge qu'il le foit fuffifam- 
ment , après cela on le levé , on 
Pé vente > on le lave & on le bac 
bien. 

Pour teindre fur le même bain 
où l'on a déjà teint en Ecarlacte, 
ajoutés y de la gomme , prenés 
avec cela trois onces d'agaric y 
une once de terramerita , autant 
gomme arabique , deux livres de 
graine battue, trois féaux d'eaux 
iures, & quatre poignées de (on , 
travaillés le tout à l'ordinaire. 
Pour Eclaircifîurc. 

Prenés pour dix^huit livres pe- 
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fane d'Etofes v huit féaux d'eau*, 
claire , deux féaux & demie d'eaux. 
fures r demie livré de tartre blanc , 
quatre onces d'agaric 

Si le Drap parole trop rofé, 
ajourés y une once de terrame- 
rita j & s'il eft: trop jaune mettes- - 
y une once de gomme d'Arabie r 
û reviendra rofe 5 brouillés bien^le 
tout enfemble r & mettes après, 
par deffùs quatre poignées de fon r 
îaiflës cela jufqu'i ce qu'il foie 
blanc, pour lors métrés- y vôtre 
Drap & l'y menés virement une 
ou deux fois de bout en bout j Sfc 
quand il eftbien trempé par tour, 
levés- le promptement, lavés Je 
bien & le bâttés de même. 
t Comment garâneer fur le hlewi. 

Pour garancer une baye bleucy 
une revêche de Flandres ou d'An* 
gleterre, pour eaux fures, on prend 
quatre lLvresd'alun, on laifle boiiiU 
lir. cela unè heure durant, on le; 
liave en fuite-, & on l'évente. 

Efc quand, il s'agit de garancer » 
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on prend pour eau nette douze li- 
vres de garance commune & une 
livre de galle > mettes ces dro-^ 
gues dans vôtre chaudière quand 
l'eau eft chaude y mettes après vô- 
tre Etofe dedans , & la laHTés 
bouillir une demie heure ou trois' 
quarts d'heure, félon que vous 
verres que vôtre Etofe prendra le 
teint } cela fait levés- la & la mor- 
fondes. 

Enfuite prenés de la cendre de 
bois , jettes deflus un feau d'urine , 
& que le tout foit dans un cuvier } 
faites- le éclaircir & le laifles raf- 
feoir , remués, le bien dans la chau- 
dière, puis mettés-y encore l'E- 1 
tofe , & Py laiiJés pendant un- k 
quart d'heure fort chaudement, 
enfuite tirés vôtre Etofe, & elle fe- 
ra comme vous la fouhaiterés. 

»• 

Bu choix qu'on doit faire de la racine 

de Noyer, 

La racine de Noyer pour être 
bonne pour la teinture doit s'arra- 

E6> 
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cher d'ordinaire lorfque le bois 
eft hors de feve. Elle fe conferve 
dans les lieux frais.où rien ne pour- 
rie. Lorfqu'on n'eft point en laifoo 
propre pour la recouvrer bonne 
comme en Ere & la fin du Prin- 
rems, on fe fert des branchages 
verds &de i'écorce Lofqu'elle eft ea 
feve , avec les nouvelles noix ver- 
tes % & les coquilles qui les ren- 
ferment dans le même tems. 

Les racines de Noyer propres a 
la teinture fe confervent auffi dans 
les vaifleaux pleins d'eau. Les 
branches de cet arbre > fon écorce 
&les coquilles de noix fe gardent 
de même v afin de n'en point man- 
quer s'il eft poffible. 

Les tendrons du bouleau avec 
les feuilles font en teinture un% 
jolie couleur y q^ui aproche de ceU 
le de châtaigne, excepté qu'elle eft 
fbible. 

Teinture noire. 
Prencs quatre onces de noix 
de galles bun pulveiifces^ autant: 
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d'écorce de noix verces , une 
pinte de fort vinaigre $ faites bouit- 
j lir le tout jufqu'à réduction de 
f moitié , & vous aurés un beau noir. 
Remarqués qu'il faut que la noix 
de galles bouille un peu avant que 
d'y mettre Técorce de noix. 

■ 

Bleu des Teinturiers. 

II faut avoir une chaudière de 
cuivre proporrronée à la quantité 
de teinture qu'on veut faire 5 par 
exemple, fi on n'en veut que vingt 
| pintes y il faut que la chaudière oa 
! cuve en tienne trente i cela étant y 
j «m y met vingt pintes d'eau de 
[ fontaine ou de rivière, avec dix 
j onces de bonnes cendres grave- 

! Faites bouillir le tout pendant 

une demie heure r afin de faire 
difïbudre le fel de toute la gr£- 

1 velée; filtrés après cela toute va- 
tre eau en la verfant dans un fac 
de toile, pointucomme une chauf- 
fe à hypocras y qu'il faut aiguiller 
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avant que d'y mettre la leflïve,. 
qui combe de grandes terrines de 
grez à mefure qu'elle filtre , 6c 
lorfqu'elle effc toute filtrée , vous 
la remeccrés dans la chaudière 
après l'avoir bien lavée & né- 
toyée. 

Enfuice faites la chauffer & bouil- 
lir deux boiiillons, après y avoir 
mis deux onces de garance pul- 
verifée , puis prenés de cette lef- 
five toute chaude , autant qu'il en 
faut pour délayer une livre d'in- 
digo en poudre fine, & une poi- 
gnée de fon de froment bien layé. 
C'effc dans une tonne de gris qu'on» 
met pour l'ordinaire l'indigo. 

Cela fait, verfés le dans la chau- 
dière y . laifles le tout ainfi pen- 
dant trois jours , foignant d'en- 
tretenir deflous un feu doux. Il 
faut bien fe donner de garde que 
cette chaudière ne boiiilïe,&: après, 
ces trois jours on verra que le defw 
fus fera d'une très belle couleur, 
d'arc env ciel,çe quieftune marqua 
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afïuréeque la cuve a bien opéré r 
fie qu'elle eft bonne. 

On peur y merrre roue ce qu'on* 
veut reindre ^ foie Erofe ou Soye , 
on l'y laide tremper jufqu'à ce qu'il 
aie bien pris le teint, puis on le 
retire , on le laifle égouter dans la> 
chaudière jufqu a ce qu'il ne dé- 
goûte plus rien v & de cette maniè- 
re on ne perd point de ceinture. 
Le drap ou autre chofe étant bien 
égouté , on le lave , on le fait fe- 
cher , & on continue à mettre dans 
cette teinture les chofes deftinées 
à teindre , jufqu'a ce que la cuve 
foie fi affaiblie qu'elle ne teigne 
plus. < 

Alors pour la fortifier vous, 
mettrés huit pintes d'eau de fon*. 
taine ou de rivière dans une au- 
tre chaudière > avec fix onces de- 
bonne gravellée & une once de: 
garance en poudre' $ faites boûiU 
lir le tout une demie heure du- 
rant h filtrés, le après , & mettés> 
enlnke cette nouvelle leflivedans^ 

m*. 
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vôtre cuve, après avoir bien re- 
mué le marc qui eft au fond, & 
quand cette féconde leffive y eft , 
remués bien encore ce marc, faites 
un feu doux fous vôtre chaudière 
pendant une heure pour chauffer 
vôtre teinture , fans la faire bouil- 
lir; cetems pafle, retirés entière- 
ment le feu dedeflous vôtre chau- 
dière j car il n'y en faut point pen- 
dant que ce qu'on veut teindre eft 
dedans. 

Tout ce que deffùs obfervé, 
choifuTcs l'indigo le plus pur que 
vous pourrés trouver , prenés de 
la gravelle de Montpellier , la 
bleuâtre eft la meilleure de toutes. 
Si lorfque vous filtrés vôtre leffive , 
elle ne pafle point claire d'abord , 
il faut attendre jufqu'à ce qu'elle 
s'éclairciflè , puis ôter prompte- 
ment la terrine qui la reçoit & en 
remettre une autre , & remettre 
ce qui eft trouble dans la chauffe. 

11 faut fonger à bien laver le 
fon de froment dans une terrine 



Digitized by 



IIS ÀILTS ET MïTlEHS; T37 

de grez bien nette avec de l'eau 
de fontaine , enfuite détrempés-le 
avec trois chopines d'eau, afin que 
ce qu'il y a de fârine s'en détache 
bien, puis cefles un peu d'agiter 
le Ton , afin qu'il tombe au fond 
de la terrine. 

• Cela fait , jettes l'eau blanche , 
& y en remettes de la claire,maniés 
bien encore ce fon avec la main , 
& en jettes encore l'eau blanche j 
on continue ainfi jufqu'à ce que 
l'eau ne blanchifle plus. 

Alors mettes vôtre fon dans un 
linge blanc, preffés-le bien pour 
en faire fortir toute l'eau, &c il fe- 
ra comme il faut pour être délayé 
avec l'indigo. Les cendres à bleu 
dont fe fervent auffi les Plumafîers 
pour teindre leurs plumes. 



1 « . 
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CHAPITRE VIL . 

s 

De U manière de teindre le Vil en 
plufieurs couleurs. 

POur ceindre en noir vingt cinq 
livres de fil de lin , il faut le 
laifîer tremper trois ou quatre heu* 
res en belle eau claire , puis le tirer- 
dehors & le bien tordre au bâton. > 
Enfuite prenés trois livres de 
galle à l'épine battue fort menu , 
mettes les en cette èau, laiffés-les 
échauffer, &ypafTés après vôtre 
fil fort légèrement > laiflés-le aini.î 
fi un peu repofer, tirés- le dehors 
après & le tordés > mais non pas 
trop fortement. 

Enfuite prenés le dans la cuve 
de noir, levés- le, maniés le à poii 
gnée, & tordés chacune tant de 
fois dans le noir que vous voyésy 
qu'il foit comme il faut, laiffes- 
l'y repofer après cela 6c le pendés 
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quelque peu de teras, puistordés- 
le au bâton autant que vous le ju- 
gerés à propos. 

Cela obfervé , remettes ce fil en 
vôtre noir , remués- le bien encore 
à la poignée & le tordés ainfi 
qu'auparavant , puis levés & le re- 
tordés encore dehors du noir. Pre* 
nés garde que vôtre noir foit bon , 
fi vous voulés avoir de beau fil. 

On peuc fe paflèr de faire un 
chaudeau fi on veut $ mais fi on 
n'en fait point , il faut lorfque le 
fil eft noir difloudre de la gomme 
dans du clair de la teinture, ou 
bien en eau claire , & paÛer le fit 
pardeffus. 

four faire un chaudeau ou lejjiye lorf- 
que le fil efi teint, 

Supofé qu'on veuille faire un 
chaudeau lorfque le fil eft teint , 
on prend pour fept douzaines de 
poignées, une livre d'huile d'olive v 
un quart de potafle, & autant de 
favon d'Efpagne ; mettés chauffer 
la potaffe &le lavonenfemble juf- 
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ques fur le bouillon , avec autant 
d'eau de rivière ou de pluye que 
vous en avés befoin : il faut met r 
tre chauffer l'huile à part , & la 
- verfer après dans les autres dro- 
gues i on remue bien le cour. 

Enfuite on prend à chaque fois 
autant de clair qu'il en faut pour 
une poignée , & à chaque pleine 
main de fil, on prend du nouveau, 
bain , & on vuide l'autre dehors , 
on teint le fil dedans tant qu'il foie 
bien abreuvé , puis on le tord de- 
hors , & on le Iaiflè fecher. 
De la manière de faire un chandeau on 

lejfrtc à la façon de Lyon four le 

fil noir. 

Quand le fil eft teint en noir, on 
prend pour cent livres pefant de fil, 
un feptier de cendre de bois , on 
la met fur un drap & on verfe de 
l'eau par-deflùs , qu'on lauTe couler 
hors la leflive , qu'on fait bouillir 
après. 

Pour faire du fil blanc à demi fleur. 

C'eft à dire , d'un brun blane 
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qui conferve fon poids , qui ne dé- 
cheoic point, ou que très. peu. Il 
faut pour cela faire bien bouillir 
I d'abord le fil en eau nette , & le 
bien tordre après l'avoir bien 
rincé. 

Cela fait,faites chauffer de l'eau 
fur le bouillon , & raclés du favon 
d'Efpagne dedans , remués-le bien 
jufqu'à ce qu'il foit fondti , & pour 
lors mettés vôtre fil dedans l'ef- 
pace d'une nuit, puis tordés-le& 
le' laides fecher, prenés après cela 
du favon , peu ou beaucop , félon 
ce que vous avés de fil , & faites 
vôtre bain fi court que vôtre fil 
ne foit rien que mouillé 5 c'eft pour 
lors qu'il tire tout le favon à lui , 
& qu'il eft teint comme on le dé- 
fïre. , 

* Pourafeoir une Cuve de noir four fil. 

Sur un muid à vin plein d'eau 
prenés deux tonnes d'écorces,feize 
: livres de limailles, deux chaudron* 
nées de moulée, douze livres de 
vieux fer , fîx livres de levain de 
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ieigle , une livre & demie de noix 
de galles , & crois livres de coupe- 
rofe > cirez en le clair crois fois par 
jour, & dix ou douze jours du- 
ranc , & la verfez par deffus 5 cela 
fait une très belle ceincure. 

Si vous voulez donner un beau 
luftre à vôcre fil, frotez-le bien 
avec huile de lin. On peut, fi on 
veut , y ceindre de i'Etotè en Laine 
ou en Soye. 

De la manière de teindre le jil en rouge 

de Bréfd. 

P renés pour huit livres pefanc de 
fil crois quarcrons d'alun , deux li- 
vres & demie de bréfil, & près de 
trois onces de terramerica. On fait 
avec touces ces drogues le bain à 
l'ordinaire , puis on y paffe le fil Se 
la teinture en eft très belle. 

Il faut pour bien faire laiflèr le 
fi! dans l'alun pendant quatre heu- 
res , & davantage même , foignant 
de le remuer de tems en tems , & 
pour lors la teinture en eft belle. 
Voyez pour cela la manière de tein- 



Digitized by Googl 



1 tis A bit s et Métiers* 14? 

dre les Ecofes en rouge de brcfîi. 

Ce fecret a été éprouvé à Hey- 
delberg le premier Janvier 1657. 
* celui qui nous le donne en a faic 
auffi l'efTay , & on doit l'en croire , 
d'autant plus qu'il étoitlui même 
un des plus habiles Teinturiers de 
fon tems. 

Du coton four teindre. 
Il faut remarquer ici que le co- 
ton fe teint de même que le fil , 
t ainfî on peut à fon égard en agir 
de même. 
Comment teindre le fi en bleu Tur- 

quin. 

Ayez une cuve qui tienne douze 
féaux d'eau , faites la chauffer en 
• une chaudière tant que vous y 
pourrez fouffrir la main , puis met- 
tez cette eau en vôtre cuve. 

Cela fait , on prend une livre de 
garance , on la froifle bien avec 
les mains , puis on la met dans la 
cuve,enfûite prenés deux poignées 
dé fon de fromènt , mettez- les de- 
dans % ajoutez- y deux livres & de- 
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mie de potaile & une livre d'indi- 
go pulverifez fubtilement , mêlez . 
toac cela dans la cuve 2t la remuez 
bien avec un bâton. 

Enfuite couvrez la & la laiflTez re- 
pofer pendant douze heures , après 
cela vous ferés un peu de feu fous 
cette cuve , afin qu'elle fe main- 
tienne chaude. 

Le tems marqué étant pafle , on 
prend le fil blanc , & on le paflè 
iur cette cuve , fur laquelle on peut 
travailler , jufqu'à ce qu'elle foie 
toute affoiblie, & qu'elle ne teigne 
prefque plusj cela fait, tirés, vô- 
tre fil & le faites fecher fans le la- 
ver , & pour lors il fera d'un beau 
bleu turquin. 

Si voùs voulés encore vous fer. 
vir du bain qui eft dans la cuve , 
mettez-y encore la même quantité 
de drogues que vous avez fait la 
première fois & obfervés tout ce 
qu'on a dit ci-defTus, cette même 
eau vous fervira très bien & jus- 
qu'à dix fois même. 

CHA- 
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CHAPITRE VIII. 



ton trouvé h manière de 
faire des teintures de plujieurs 
façons 9 tant pour Laines que 
pourSoyes avec une inflruU hon 
. très -courte pour les Teintu- 
riers. 

IL eft confiant que pour teindre 
un corps, il faut qu'il ait delà 
difpofition à recevoir les parties 
du teint qu'on lui veut donner, Se 
qu'il en foit pénétré ; ainfi plus il 
a de raport de convenance avec les 
corpufcules qui émanent de ces 
couleurs , plus il eft aifé à teindre , 
moins auflî ces proportions fe trou- 
vent dans la tiflïire de ces fibres , 
plus la matière qui fait la teinture 
a de peine à s'y fixer : c'eft pour- 
quoi il eft néceflaire que toutes ces 
matières ayent des raports de con- 
Tomc IV, G 
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venance l'une à l'autre , & quelles 
ioienc chacune proportionnées aux 
. fujéts fur lefquels elles doivent 
agir. 

' Or toutes ces couleurs n'acquiè- 
rent leur action que de la force & 
de la qualité de celles qui entrent 
dans la compofîtion des teintures, 
qui dépendent d'un feul fujet où 
elles réfident } fçavoir , du foufre 
que la nature a placé dans chaque 
corps. 

Mais comme la plupart de ces 
foufres font plus adherans dans 
Jesunsque dans les autres, on efl: 
obligé d'employer des fels , dont le 
propre efl: d'ouvrir & d'écarter les 
parties les plus étroitement ferrées, 
& par- là on donne lieu à la tein- 
ture qui efl: renfermée de fortir & 
de fe répandre* mais comme ces 
fels n'agiffent point , s'ils ne font 
fondus ou diflbus , on fe fert de 
l'eau pour en venir à bout , qui 
par ce mélànge devient un com- 

pofé de fel, de foufre & de mer- , 

« 
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cure, & lorfque l'eau en eft fuf- 
fifamment chargée, on jette les 
matières donc on veut extraire les 
teintures. ■ • 
On a déjà parlé dans cet ouvrage 
des différences teintures dont les 
Laines, les Soyes, & le fil font 
fufcepcibles $ voicy encore là def^ 
fus quelques inftru&ions qui pour- 
ront être fort utiles a ceux qui - 
voudront fe rendre habiles dans 
le métier de Teinturier. 

Ve la teinture noire. 

Les matières les plus propres à 
recevoir les différentes couleurs 
qu'on leur prépare font les Lai- 
nes, la Soye, les peaux & le fil j 
c'eft pourquoi on trouve toujours 
que les drogues qu'on y employé 
ont affez de raport aux parties qui 
les compofent: ainfï quand on veut 
teindre de la laine en noir , on fait 
une leffive de noix de galles de 
campege, verd-de-gris , & une 
d'encre ou vernix, c'eft la même 
chofe , & couperoie,on y ajoute 

G t 
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la graine de lin. Il eft vrai qu'elle 
eft inutile au corps colorant , n'é. 
tant uniquement employée que 
pour adoucir les Etofes & leur don- 
ner le luftre. L'huile de lin vaut 
mieux que la graine. 
, Les Perruquiers mettent leurs 
cheveux en cette teinture pour les 
teindre en noir , fans y rien ajou- 
ter. Quant aux Teinturiers , s'ils 
manquent quelque chofe à cette 
recette , la pratique de longue 
main qu'ils on en cet Art , pourra, 
fuppléer au défaut. 

Teinture noire pour la Soye. 

Nous avons déjà beaucoup ra- 
battu cette matière dans le Char- 
pitre qui traite de la teinture des 
Soyes 5 mais dans les ouvrages de 
l'Art, on ne fauroit trop dire de 
chofes qui les regardent quand el- 
les font bonnes y & qu'il fe ren- 
contre quelque différence entre la 
Soye & la Laine ) ce qui fait qu'on 
eft quelquefois obligé de chan, 
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ger de matière pour certaines cou- 
leurs. Voicy ce qu'on employé 
pour la teinture des Soyes en noir. 

On commence d'abord par faire 
une Jeflive de galles pure &: fimple. 
La galles de Gafcogne ou de Pro- 
vence eft celle que les Teinturiers 
en Soye employem ordinairement 
pour faire le noir j elle donne 
moins de teinture que celle du 
Levant. 

Cela fait , on y met les Soyes 
qu'on veut teindre , quoiqu'il y 
ait desTeinturiers qui n'employent 
point de galles pour de médio- 
cres ouvrages de Soye ^ enfuite on 
trempe ces matières dans une lef- 
five faite des drogues que voici j 
fçavoir , 

L'écorce d'aulne , le cumin , fel 
gemme, litarge d'or & d'argehc f 
antimoine , limaille de fer , cou- 
perofe , huile de lin ou graine dé 
îiû } toutes ces drogues ne foûc 
point colorantes, &ne fervent avec , 
la gomme arabique que pour faire v 

G 3 
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le bouillon, ou afleoir la cuve; 
comme on die. . 

Les Chapeliers employent le fel 
gemme , l'antimoine > l'arfenic , le 
labiimé corrofifjlecampege, verd- 
de gris oucouperofe. Les Teintu- 
riers ufent auffi d'une partie de ces 
ingrédiens pour leur bouillon. 
% Les Corroyeursfefervenr de la 
bierre aigre &de la limaille d'a^ 
cier , ce qui ne reuffit pas fi bien 
fur les peaux qui n'ont point été 
tannées, parce que l'écorce de 
chêne , dont elles font chargées % 
tient lieu de galles. . 
Toutes les teintures dont on vienc 
de parler peuvent fervir pour tein- 
dre les os , les cornes &Tyvoire ± 
mais il faut auparavant les ramol- 
lir, Iln'eftpas tems d'en enfeigner 
icy la manière. 

Pour teindre Laines en bleu. 

•Faites une leffive avec ganne gat* 
timalo j il faut relever cette tein* 
ture par des diflbivans doux & lé- 
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gers , tels que font le Vouëde 8c 
le Paftel , & du moment qu'elle 
commence à faire bleu,on y met de 
l'indigo qui fert à foutenir fa cou* 
leur. La pratique n'eft pas affës 
étendue , mais avrec L'idée qu'on fe 
fera cpnfervée de ce qu'on a die 
ci devant fur cette matière, on 
pourra réuffir dans ce bleu. 

Du ^erd. 

m V. 

Faites une leffive d'alun & une 
autre de gaude , & après y avoir 
laiffé quelque terns les Ecofes dans 
la premiere.plongés les après dans 
la leflïve en bleu , & fuivant le 
tems qu'elles y reftent ,^iles pren- 
nent divers degrés de teinture v 
tant en verd qu'en bleu. Il faut à 
tout cela un certain point pour 
venir à la couleur qu'on fouhaice}, 
la force de cette teinture roule fur 
l'alun. Il y a encore bien d'autres 
chofes à obferver fur cette tein» 
ture qu'on peut éprendre à l'ar- 
ticle du verd. Voyés à la Table. 
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Du jaune. 

Le jaune fe fait par les mêmes 
Jeflïves que le verd , excepté qu'il 
en faut diminuer la dofe. Il eft bon , 
encore fur cet article de confuL ' 
• ter ce qu'on a dit à l'égard de cette . 
couleur , la matière y eft plus éten- ( 
duc >& la pratique par conféquent 
bien plus fure. 

Du bleu en foye. j 

Prenés de l'indigo diflout par la 
potafle, ou cendre gravelée j c'eft I 
un bain qu'on faic exprès , com- 
me on Ta dit dans le Chapitre 
qui traite de la teinture des Soyes. 
A l'égard du verd & du jaune , ils 
fe font fur la Soye comme fur la 
• Laine. . 

Du blanc fur Soye & fur Laine. 

Le blanc fe fait avec le favon de 
Gennes ou de Toulon , fans y rien | 
ajouter} mais le blanc en fera plus 
beau fi on y ajoutoit à ce favon du 
nitre fixe ou du fel de tartre , peut- ! 
être au(Ti cela tliminueroit - il le 
poids de la Soye , ce qui n'accom- i 
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mode pas les Marchands. Dans ce 
doute on peuc cependant faire une , 
tentative , fauf à abandonner cet- 
te maxim.e Ci elle eft préjudi- 

D» rouge d'EcarUtte. 

Il fe fait avec le Tartre de Mont- 
pellier , l'Eau royale , autremenc 
dite , Eau forte , dans laquelle ils 
font ditfbudre de l'Etain de glace 
avant que d'y mettre le fel armo- 
niac. Cette dernière drogue y fem- 
ble très - utile , étant fujette à fe 
précipiter en poudre blanche dès 
que le fel armoniac y eft entré - f s 
ainfî on pourroit fë ^corriger là- 
delFus. Il n'eft queftion pour cela 
que d'en faire un eflay particulier , 
& s'y tenir lî l'on y réuflït, (mon 
changer de méthode, outre que 
c'eft une depenfe épargnée pour 
lesTetnturiers. Cette première le£ 
five s'apeile le Bouillon ^ voicy à 
prefent le Teint. 

Il faut dans la féconde leffive r 
m le fécond bain, comme difenc 

f G$ 
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les Teinturiers , mettre fuffifaim- 
ment de la cochenille y il n'y faut 
point de tartre , & lorfqu'on veut 
bien exalter cette teinture , ou 
faire ce qu'on apelle une Ecarlatte 
de graine , l'urine , l'eau de chaux • 
& la pernelle , font les matières 
dont on fe fert pour cela. 

Cependant un arfenic bien ou- 
vert eft fupérieur à toutes ces ma- 
tières , & non- feulement on exalte 
par là la teinture , mais on épar- 
gne la cochenille, qui eft très- 
chere j & pour montrer que l'u- 
rine & le fel armoniac contiennent 
un foufre ronge , il n'y a qu'à mê- 
ler dans l'eau forte du fel armo- 
niac au delà de ce qu'elle en pour- 
ra diflbudre» iaiûTés le tout enfem* 
ble pendant vingt- quatre heures - 
au froid, il fe formera des cri- 
ftaux d'un rouge de rubis , & c'eft. 
ce fel feul qui forme la teinture 
rouge de nôtre teint. 

Cette inftruclion fur l'Ecarlatte 
ne donne pas ailes de lumière pour 
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la pratique , il faut pour cela des 
circonftances plus détaiilées,qu'on 
trouvera au traité de TEcarlatte , 
au commencement de la féconde 
partie de ce livre. 

Vu violet en Laine. 
Ceftune nuance du bleu, qui 
fe fait en paiTant fur le bain du 
bleu les matières teintes en rouge $ 
du rnélapge de ces deux couleurs 
il en refaite le violet, fans être 
obligé de dénuer la première tein- 
ture , ce qu'on efl: louvent en ne- 
ceflîté de faire dans quelques, unes,, 
pour en pouvoir faire naître de* 
nouvellesjcet article a befoin d'une 
plus grande explication pour con: 
duire heureufement à la pratique, 
Ainfi voyés violet pour Laine , cu 
devant , & vous y trou verés ce que 
vous défirés. 

Vu violet pour Soye. 
Pour faire cette couleur , on fait- 
une leffive qu'on paflfe fur la coche- 
nille campechane y dans laquelle 

G £ 
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on jette les matières de Soye tein- 
•tes en rouge. Confultés ce qu'on 
a dit là dciîus au Chapitre de la 
Teinture des Soyes. La pratique y 
eft détaillée fort au long d'une 
manière , on le peut dire , à con- 
tenter les Curieux. 

m 

Inftrutlion pour les Teinturier*. 

, Pour donner en quelque façon 
une idée des changerions qui fe 
font du mélange des couleurs , rl 
eft confiant qu'il en naîc une in- 
finité des couleurs matrices qui ne 
font point compofées ; c'ëft pour* 
quoi on doit les regarder comme 
des couleurs véritables & effèntiel- 
les , les autres n'étant que fubal- 
ternes 6c indépendantes de ces 
cinq , foie qu'elles viennent de l'ar- 
rangement où la nature remet les 
principes qui compofent les ma- 
tières ot* elles paroiflfe t evidem*- 
nient % foie qu'elles refultent du 
ditferenc mélange que Ton faitdss> 
unes avac les autres- 



Digitized by 



fcES A bits et Métiers* 15J7 
Cela étant , il feroit à fouhaiter 
que les Teinturiers qui ont; un peu 
de génie y s'il s'y en trouve parmi 
eux y outre la pratique journalière 
qu'ils ont de leur Art , vouluflTenï 
faire attention au changement qui 
peut arriver dans les couleurs $ 
ç'eft à. dire y comment le noir peut 
devenir rouge, le rouge noir ou 
blanc r ainfî du refte ^ il eft certain 
qu'ils en deviendroient plus habi- 
les, & que parmi toutes les drogues 
& ingrédiens qui entrent dans la 
teinture & qui leur font connus , il 
fe peut faire qu'il y eh ait une in- 
finité d'autres dont ils n'ont point 
de connoiflance & qu'ils feroienç 
bien aifes de fçavoir pour la 'pes. 
fedion de leur Art. 

On ne doute point que dans 1* 
mécanique extérieure que la na*. 
ture obferve à l'égard des Tels & 
des fouffres , dont les drogues co- 
lorantes & non colorantes font 
remplies > il ne fe fafïe entre eux: 
un* mélange bien différent % 5c 
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que ce ne foie de ce mélange que 
dépend. & arrive la variecé des 
couleurs. 

Cela étant, il importe à un Tein- 
turier qui veut fe rendre habile ,. 
• de fçavoir non feulement d'où ces 
couleurs découlent , mais encore - 
d'obferver , s'il le peut , s'il ne s'y 
' patte rien d'extraordinaire dans ce 
changement,foit par une extention 
des parties qui dans les corps colo . 
. rei & non colorez concourent à 
former la variété de ces couleurs, 
foit par la mauvaife manœuvre 
qu'on peut y faire. 

Il importe de plus à ce Teintu- 
rier de connoître d'où dépend la 
bonne ou mauvaife qualité des 
drogues qu'il employé, s'il ne pour- 
voit point leur faire acquérir un 
degré de perfection , & d'exami- 
ner attentivement tout ce qui eft 
capable d'en diminuer les bonnes 
qualités ou de les détruire, afin; 
de prévenir cet inconvénient. 
Etxomme i'expçnence nous fais 
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connoître en fait de ceinture que 
la couleur noire fe détruit par les 
lellives qu'on fait des fels frais r 
comme font fels de tartre, nître 
fixe, chaux, cendres gravelées Se 
autres , & qu'elle devient par l'ad- 
dition de quelques, unes de ces ma- 
tières , d'un rouge brun , que la 
couperofe change le blanc & le 
rouge en noir , que le noir fe foû- 
tient Se fe perfectionne par le verd 
de gris 5 le blanc par les fels fixes , 
& le rouge par Tarmoniac : com- 
me donc un Teinturier doit être 
entièrement prévenu de toutes ces { 
opérations , il faut qu'il étudie la; 
force de ces ingrediens , afin de ne 
fe point tromper dans les dofes^ 
qu'il en doit mettre quand il veut 
teindre toutes fortes de fil , de 
laine ou de foye. 

Pour foûtenir ces couleurs danss 
la mécanique extérieure , on enu 
ployé, comme on a dit dans la. 
première du verd de gris, dans la; 
îftco ndades fels frais . dans la- troi# 
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lîéme des'fes urinauxs on ne dira 
rien de la manière que ces fels 
agiflent fur les corps qu'on leur op- 
pofe, c'eft une philofophie dont un 
Teinturier n'a que faire, il luifuf- 
fit de fçavoir qu'il opère telle ou 
telle chofe > félon la dofe qu'on y 
en doit mettre , & puis c'eft tout - y 
c'eft là fa fcience & ce qu'il lui doit 
fervir d'érudé. 



CHAPITRE IX. 

Qui contient un Traité particu- 
lier pour la teinture des Bas 
en plufieurs couleurs. 

CE traité. ci eft tout particu- 
lier , & on peut dire que ja- 
mais on en a vu qui defeende dans 
un fi grand détail fur les différentes 
couleurs dont les bas de Laine ou, 
de Soye peuvent être fufccpti^ 
oies. 
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Pour teindre bas en violet Cramoifi. 

Prenés deux paires de bas qui 
foient d'un beau bleu d'azur , plus 
ou moins brun , félon l'échantil- 
lon que vous voudrez imiter, faites 
les bouillir comme on a dit pour 
le drap , lavés- les bien après , puis 
les mectés dans le refte du bain où 
l'on a teint en craimoifi rouge , 
après l'avoir rempli à hauteur con- 
venable d'eau claire, & de quelque 
peu d'eau fure. 

Si on remarque qu'il y a bien 
refté du teint aux bas cramoifi , 
tirés les afin qu'il y en ait fuffi- 
fammeot de refte pour le peu de 
rougeur qu'il faut pour les violets , 
& y ajoutés quelque gros de tartre 
& de cochenille, iaiflés les bouil- 
lir là dedans pendant une demie 
heure , puis levés les, lavés- les bien 
après , ,& les laifles fecher. 
Pour Sas tanne^, 
Prenés une demi quartron de 
bois d'Inde & une once de coupe- 
rofe, faites les bouillir en eau claire 
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une demie heure > & mettes vos 
bas dedans , ils doivent être rouges 
lailfës-les- y un bon demi-quarc- 
d'heure, tirés- les ensuite & les 
lavez. 

Pour teindre des h<u en gris Colom- 

Il faut prendre des bas qui ayent 
été teint fur le bain de bourre corn- 
me on le dira dans la fuite, & les 
faites bouillir un quaVt- d'heure 
dans ce qui refte du bain précè- 
dent, & la couleur eft comme on 
la fouhaite. 

Pourquoi teindre las en rouge de Ga- 
rance. 

Il faut les faire bouillir comme 
on a dit , & les laver de même, 
puis chargés vôtre chaudière d'eau 
claire , laiffés la tiédir fur le feu , 
mettes y après vôtre eau fure & un 
quartron de garance, remués le 
tout. 

Cela fait , mettés vos bas,foignés 
d'entretenir vôtre feu le plus éga- 
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lement qu'il eft poffible fans le trop 
pouffer , & lorfque le bain com- 
mence à jetter un bouillon tirés . 
les bas , lavés-les bien , & les laiffés 
fecher. 

Poumindre des bas en couleur de 

Bréfil. 

Il faut charger le chaudron d'eau 
claire qu'on laifle venir fur le bouil- 
lon y mettes dedans un quartron 
de bréfil éc le biffés bouillir un 
quart- d'heure, puis mettes- y vos 
bas, que vous aurés auparavant 
fait bouillir dans Pàlun j cela fait, 
èc après qu'ils auront bouilli un 
quart- d'heure dans le bréfil vous 
les tirerés dehors & les laverés. 
Pour les teindre en faune. 

Après avoir fait bouillir vos bas 
comme on Ta dit ci devant, prê- 
tés une livre de gaude , & la met- 
tés au fond de vôtre chaudron 
d'eau claire , mettés- y une once de* 
potâfïe , & laifles bien chauffer vô- 
tre eau, fans la faire bouillir & 
haut bouillon , puis mettés vos bas 
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dedans , remtfés- les y bien & les- 
tirés hors quand vous jugerés qu'ils 
auront pris afTés de teinture. 
Pour teindre des btu en verd. 

Prenés deux paires de bas bleus, 
faites.les bouillir comme les au. 
très & les lavés bien , préparés un 
bain femblable au précèdent } & fi 
vôtre bleu eft bien , vôtre verd le 
fera aulîî , & s'il eft clair le verd le 
fera de même. 

Pour faire bas orangés. 
Vos bas doivent être teints en 
jaune, puis vous les pafles fur le 
teint de bourre , dont on donnera 
ci après des inftru&ions^pafles- les, 
& les y tenés jufqu'à ce que vous 
jugiés qu'ils foient comme il faut. 
Cela fe peut faire après que vous 
aurés fait d'autres couleurs fur vô- 
tre teint , comme incarnat 8c au- 
tres rouges. 

^iutre orangé. 
Prenés un chaudron de vieille 
urine , que vous lailTerés venir fur 
le bouillon, écumés la bien & met- 
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tés dedans un quartron de faftes , 
' lauTés-le bouillir, mettes dedans 
deux paires de bas jaunes , ils de- 
viendront oranges. 

Pour teindre des bar en Incarnat. 
Il faut prendre une pinte de bain 
de bourre , le faire bien chauffer de 
manière qu'on y puiffe endurer la 
main , puis verfés cela dans un pe- 
, tit caveau , après cela mettes- y 
deux paires de bas blancs , & les y 
laifles jufqu'à ce qu'ils ayent bien 
pris teinture.- 

Pour faire bas Poprfre. 

Ayés de l'eau claire & la faites 
chauffer prête à bouillir , mettes* 
y un quartron d'orfeil, laifles- le 
bouillir en le remuant bien arec un 
bacon , mettes - y deux paires de 
bas , & les laifles bouillir un quart- 
d'heure, puis tirés les. 

Pour teindre bas en Violet. 
On fait un bain comme le pré- 
cèdent , on y ajoute une petite poi- 
née de chaux vive , puis on y met 
oiiillir les bas un quart- d'heure 
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durant, & la couleur violette en eflt 
très^belle. - \ 

Pour teindre des bas en gris à la mode 

d'Efpagne. 

Prenés une paire de bas gris & 
les mettes dans le teint où vous 
avés mis vos bas rouges , & félon 
qu'ils feront clairs ou bruns gris r 
ils feront plus ou moins gris bruns, 
Pour faire Gris lavande. ' 

Prenés eàu claire & la faites 
chauffer fur le bouillon, mettes de- 
dans demi once d'orfeil , une once 
de galles battue menu & une once 
de couperofe, laiffés bouillir le 
tout en le remuant avec un bâton, 
mettes- deux paires de bas blancs 
& les y laiffés bouillir pendant un . 
quart d'heure , après quoi vous les 
retirerés. 
Pour teindre des bas en gris avec bois 

d'Inde. 

' Prenés de Teau claire, mettes la 
far le bouillon, enfuite dedans une 
once de bois d'Inde , autant de 
couperofe , faites bouillir le tout , 
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Se y plonges deux paires de bas 
blancs , laffTés-les y bouillir un 
quart- d'heure, après quoi vous les 
' tirerés. 

Pour teindre des bas en gris brun. 
Vous prendrés un chaudron plein 
de noir fait dans la cuve. On peut 
voir ce que c'eft au titre qui traite 
de la manière d'affeoir une cuve 
au noir , ou bien à l'article pour 
faire le beau noir , ci- après. Vous 
le ferés bouillir & y mettrés après 
vos bas 5 laifles- les bouillir auffi un 
quart- d'heure durant. Si le bain eft 
trop chargé , il ne faut que le di- 
minuer & le remplir d'eau claire. 

Si on veut que le gris foit ar- 
genté, il faut aluner les bas en 
blanc fans y mêler du. tartre, puis 
vous les mettrés dans le bain de 
vôtre noir pour leur y biffer pren- 
dre couleur. Il faut en agir comme 
à l'article précèdent. 

Pour teindre bas en feuille morte. 
Il faut agir ici comme pour le 
gris avec bois d'Inde. Voyési'ar-. 
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ticleci devant, excepté feulement 
qu'il faut que les basJbient déjà 
jaunes. 

On peut faire la même chofe , 
en prenant les bas jaunes & les fai- 
iànt bouillir un quart d'heure avec 
Je teint de noir fort ou foible félon 
qu'on les veut bruns ou clairs 5 
cela fait , on les tire , & on les 
lave bien enfuite. 

Pour teindre Sas en haut gris. 

Prenés de l'eau claire & la faites 
chauffer fur le bouillon , mélés-y 
une once de galles , une demie 
once de gomme & un quartron. 
de couperofej faites bouillir le 
tout enlemble,remués-le bien avec 
un bâton , puis mettés dans ce 
bain deux paires de bas blancs, laif- 
fés-les y bouillir un quart d'heure 
durant , puis cirés les. 

Pour faire beau noir. 

Il faut prendre de l'eau claire & 
la chauffer prête à bouillir, met- 
tés y une once de galles , autant 
de fumac , & demie once de ga- 
rance, 
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rance -/faites bouillir le tout le re- 
muant bien avec un bacon j pion- 
gés dans ce bain deux paires de 
bas blancs, laides- les y bouillir une 
heure durant , & les retirés après. 
- Celaobfervé , mettes «ne livre 
de couperofe dans le bouillon % 
ajoutés y deux onces de gomme } 
faites bouillir tout cela, puis remet- 
niés y vos bas, laiffes les y boiïil- 
iir une demie heure, recirés- les 
apïès & les laiffés refroidir , re- 
mettes les encore dans le teint > 
& ainfï jufques à quatre fois, ÔC 
à la dernière fois mectés dans vô- 
tre chaudron pour un fol de fyrop ; 
cela fait , lavés vos bas , & après 
cela ils feront d'un beau noir. 

Pour teindre des Bu en Incarnat. 

• * 

• 

Il faut prendre pour une paire 
de bas une pinte de teint de bour- 
re , autant de bel le eau de pluye. 
On peut prendre auffi pour trois 
paires de bas un pot de teint & 
un pot d'eau , on les laiflè bouillir > 

Tome I V* H 
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puis on Pote du feu , enfuite on 
mec les bas dedans, on les y agite 
un quart d'heure durant, on les 
tire enfuite, on les laifleégouter, 
on les lave bien net , puis on les 
met fecher. 

Pour teindre Bas de foyeen jaune. 
Prenés une demie livre de ter- 
ramerita , faites la bouillir avec 
vos bas pendant une demie heure 
ou une heure , puis il faut pren- 
dre un quartron de gaude , & lorf. 
qu'elle efl prête a bouillir mettes- 
y vos bas, fans les y iarfler bouil- 
lir avec la gaude , ajoutés y deux 
lots de potalTe , que vous y me- 
lerés à deux fois & lorfque vos bas 
font froids. 

Teindre Bar en feuille morte. 
Il faut d'abord que les bas ayent 
été teints en jaune , puis on prend 
moitié bain de noir & moitié d'eau 
claire , quand le tout eft prêt à 
bouillir on y met les bas , on les y 
aiffe bouillir un quart d'heure, 
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puis on les tire, on les évente > ôc 
on les lave bien net. 

Cela fait ,prenés d'autre eau qui 
foit claire , mèttés la dans vôtre 
chaudron avec vôtre teint de bour- 
re $ .mettes cela fur le feu, & le 
faites chauffer jufqu'à ce qu'il foie 
prêt à bouillir ; alors vous met- 
très vos bas dedans , vous les 
y agités bien pendant une demie / 
heure , puis vous les lavés nets ,8c 
les tirés. 

. Pour teindre Bas en Gaude. 
Vous prendrés pour hBomUon de 
Teau claire de fon , &. fur une livre 
pefant de bas dé foye,vous mettrés 
fix lots d'alun rouge , trois lots de 
vin pierre blanche battue menu , 
mettés le tout fur le feu avec" moi* 
tiéeau de fon, & moitié eau claire 
commune, faites- le chauffer prêt à 
bouillir , puis mettrés vos bas de- 
dans & les y laifles bouillir pendant 
heure, puis lavés. les net. 

Teint. 

Quand le bouillon eft ainfi fait y 

H i 
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vous prenés pour le teint demie 
livre de gaude , un demi lot de 
curcuma, que vous mettrés fous 
Je gaude entaillée, après tirés le' 
fous l'eau , & mettes deflus de l'eau 
qui foie bien claire & nette , après 
quoi vous prendres trois lots de 
potafïè , que vous mettrés à trois 
fois un lot à chaque fois, mettés 
après cela vos bas dedans fans 
les y laiffer bouillir, agacés les- 
y bien : cela fait , tirés. les dehors , 
& métrés après le fécond lot de 
la potalîè dans le chaudron , & juf- 
qu'à ce qu'il foit afïez haut en 
couleur, puis tires vos bas & les 
lavés. 

Pour défaire de la Soye crue. 

Pfenés pour dix livres de foye 
trois livres de favon noir, & fi 
vous avés du bain d'échaudage, 
c'eft aflfés de deux livres. 

L'Auteur qui nous a IaifTé cette 
recette , dit qu'il mit un mouchoir 
bianc dans la première eau de fa- 
von , & qu'il le trouva le lende- 
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main d'une ifabelle fore rougeâ- 
tre. 

Pour teindre Bat en jaune. 

Vous tferés d'abord vôtre Bond- 
Ion avec eau claire &, du fon , & fur 
une livre de foyeque peferont vos 
bas, vous mettrés fix lots d'alun 
rouge , crois lots de vin- pierre 
blanche-battuë menu } mettés tout 
; cela fur le feu avec moitié eau de 
fon &: moitié eau claire commune, 
laides le venir fur le bouillon, puis 
mettes vos bas dedans & les laif- 
fés bouillir une heure. 

Teint. 

Prenés une demie livre de gàude,. 
un demi lot de curcuma , ou ter- 
ramerita, c'eft la même chofe y 

. que vous mettrés fous la gaude 
pour l'arrêter fous l'eau , métrés 
deflus une belle eau claire , & pre- 
nés trois lots de potafle , mettés- 

. la à trois différentes fois dedans j. 
laifles venir le tout jufqu'au bouil- 
lon 6c non plus , puis plongés-y 

H 3 
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vos bas , mais prenés bien garde 
qu'ils ne bouillent. : 



CHAPITRE X. 

De la teinture de Y Ivoire , des, . 
Os , Cornes , Bois , & Autres* 
chofes fembhbles. 

A Près avoir traité fort ample- 
ment de la teinture des 
Laines, Soyes , Fils & Cotons , & 
avoir dit là-deflus tout ce que l'on 
peut fournir de matière fur la pra- 
tique , nous venons à prefent à la 
teinture de Pivoire , des os , cornes, 
bois & autres matières de pareille: 

nature. . ** 

Ces corps- ci font bien plus dur* 
& bien plus folides que les pre- 
mières -, c'eft pourquoi la liqueur- 
colorante y pénétrant bien plus 
difficilement, la matière dont la. 
teinture eft: compofée doit avoir 
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des parties bien plus actives , afin 
de pouvoir penetrerles corps fur 
kfqueU on veut les apliquer ; nous 
commencerons par la teinture de 
Pivoire ,* après avoir dit en fub- 
ftance ce que c'eft que cette ma- 
tière. 

De l' Y voir*. 
L'yvoire eft une dent d'Eléphant,, 
cet animal en a quatre pour mâ- 
cher, outre les deux grandes lon- 
gues &i pointues , blanches , kii- 
iantes quifortent bien avant hors 
la mâchoire inférieure étt rôftné 
de corne pour lui fervir de def- 
fenfe : ce font ces dernières qu'on 
apelle l'yvoire. • 

On tuë Les Elephans pour en 
1 'ivoire 5 le meilleur nous vient 
de Ceïlan & de plufieurs autres en- 
droits des grandes Indes , il faut 
choifir le plus poli & le plus blanc.: 

On ne doute pas que l'yvoire 
étant un corps fort compare, il 
ne faille en quelque façon en ou- 
vrir les pores , pour donner paf: 

H 4 
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fage aux parties de la teinture en 
laquelle on le veut mettre pour 
s'y nicher & y refter long-tems 
par ce moyen , autrement ces par- 
ties ne feroient que gliffer & ne s'y 
attacheroient qu'imparfaitement : 
d'où vient quelquefois qu'on voie 
de l'y voire mal teint , faute d'avoir 
pris les précautions qui y font né- 
ceiïaires , & tout ce teint femble- 
t'il , ne confîftequ'à le faire bouil- 
lir % plus ou moins qu'on le juge à 
propos , & que l'expérience peut 
iiiggerer. 

11 feroit à propos avant que de 
le mettre dans Je teint de le faire 
bouillir dans un petit bain corn* 
pofé d'eau claire , de couperofe &: 
de nître , afin que par Pacidité de 
leurs fels , ils rendent le corps de 
l'y voire plusfufceptible des parties 
de la teinture. Cela étant il faut 
chaudement au fortir de ce boiiiL 
Ion préparant mettre l'y voire dans 
la teinture & l'y Iaifler bouillir au- 
tant qu'on verra qu'il aura pris 
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couleur.Voyons maintenant celles 
qu'il peut prendre & comment iL 
faut les lui donner. 



Pour teindre l'yvoire en verd. 

Il faut faire une bonne leffive de 
cendres de farment , en prendre 
une pinte & demie mefurede Pa- 
ris Si mettre dedans une once de 
beau verd de gris en poudre » un 
peu d'alun de glace , & une poi- 
gnée dé fel commun. 

Cela obfervé , faites bouillir le 
tout jufqu'à réduction de moitié v 
puis laifles- la refroidir , ou plu- 
tôt mettes- y quand elle bout vôtre: 
y voire, ôtés pour lors vôtre tein- 
ture de deflus le feu, laifles-y vô- 
tre yvoire jufqu'à ce que vous la. 
trouviés afles colorée. 

L'alun dont on fe fert en tein- 
ture eft un fel en pierre grofTe v , 
grande , claire r blanche , & tranf 
parente comme du criftial $ il faur 
compter que tout le fort de cette 
roule fur l'alun , & on doic 

H» 
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quand on teint Py voire & autre* 
chofe de cette nature , avoir égarai 
à un certain point pour venir à la 
couleur que Ton fouhaice. 

Pour teindre lyvoire en bleu.. 

Il faut faire une leffive comme on« 
a dit pour le verd , puis y mettre de 
l'indigo diflbut par la potafTe, qui 
efl: une cendre gravelée qui nous, 
vient de Pologne , enfuite on mec 
Tyvoire dans le bain quand il efl: 
prêt à bouillir , & on le laiffe au- 
tant qu'on le jugea propos , après, 
lui avoir donné plulîeurs bouiL 
Ions.. 

Autrement. 
II y en a qui prenant quatre 
pintes de graine de fureau, lorf~ 
qu'elle eft parvenue à fa maturité 
parfaite, qui les mettent dans un 
pot de terre verni, & qui y met- 
tent demie once d'alun en poudre 
enfoite ils verfent pardeilus une- 
chopine de fort vinaigre, ou une 
chopine d'urine bien, claire, après 
quoi ils mettent dedans leur y voirez 



Digitized by Google 



ees Arts et Métiers* 179 

& le font bouillir en le remuant 
fouvent jufqu'à ce qu'il foie afles 
bleu. Au lieu de chopine de vi- 
naigre on peutli on veut y en met- 
tre trois demi-feptiers , ou autant 
d'urine. Il faut que le pot foit tout 
neuf. 

La première manière rend l'y- 
voire d'un plus beau bleu que cel- ' 
le ci^on peut encore au lieu d'in- 
digo fe fervir d'Inde. Le meilleur 
eft celui qu'on apelle Inde de Ser± 
<juife. Il faut le choifîr en mor- 
ceaux plats , d'une épaifTeur rai- 
fonnable , moyennement dur , ner v 
nageant fur l'eau , inflammable 
de belle couleur bleue ou violer- 

foncée, parfemé en dedans de^ 
quelques paillettes argentées , 8c 
paroiflant rougeâtre quand on la^ 
fVote fur l'ongle. 

Comment marhrer Vyvoirei 

Vous prendrés de la cire jaune 
& moitié de raifine , vous les mê- 
leras bien l'une avec l'autre en les 

H <JL> 
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paîtriffant, puis vous les jette rés 
enpetites bouteilles fur vôtre yvoi- 
ie t comme lorfqu'on, marbre lès, 
livres. 

v Enfuite prenés de la bourre d'E- 
carlarte, faites la bouillir en eau 
claire avec de la cendre gravelée 
pour en. tirer la teinture , ajoutés- * 
y alun de rocKe , 8c pour clarifier 
cette teinture pafles la par unlinge, 
& paiïés après de cette liqueur fur 
vôtre yvoire l'ayant auparavant, 
feotté d'eau- forte. 

Pour teindre l'yvoire en noir^ 

Prenés quatre onces.de noix de- 
galles ,. réduiflcs les en poudre, 
joignes y. quatre onces d'ccorces. 
de noix vertes , une pinte du meil- 
leur vinaigre qu'on puiflè trouver 
faites bouillir le tout jufques à.re- 
duction de moitié,& pour lors vous, 
aures un. beau noir , dans lequel 
vous ferés bouillir vôtre yvoire ,, 
après qu'il, aura. été. dans. l?eau; 
«l'alun*. 
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Secret pour blanchir l'yvoiregatc. 

, Il faut prendre d'alun de roche* 
autant qu'il en faut , trois livres de 
cire jaune y , une livre de brou de- 
noix ; mettes Te tout rougir au feu *, 
puis faites rougir auflï Pyvoire que 
; vous voulés blanchir, jufqu'à ce 
que l'eau commune dans laquelle , 
on les veut mettre foit chaude. 

En fuite faites bouillir l'eau d'alun? 
un bouillon, mettes tremper Fy- 
uoire pendant une heure ou envi- 
ron j après cela , an frotte Fy voire* 
avec de petites brofïes de poil , on* 
îe met ejifuite dans un linge moiiil- 
]1é , on le laifTe fecher à loifîr , au«- 

I Trement tout fe fend roit. Cela fair, 
, , on le met au four chaud , après. 
Favoir couvert de cire , puis on le 
tire, quand on juge qu'il y a fùfE- 

î fammentété,& pour lorscet y voire: 

l elt bien blanc; 

j Teinture pour les On 

Les os ne différent rien enfub* 
(tance de.l , y ; voire,-ils.geuyenc, &inK 
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fi que lui , êtrefufceptibles déplu* 
fieurs couleurs. 

Secret four blanchir les Or. 
Ayés des os que vous voulés enr*. 
ployer dans quelque ouvrage, mer- 
tés, lès dans Peau avec la- chaux, 
vive, faites. les y bouillir, écu- 
mes les bien, fit après cela tirés- 
les quand vous les verres afles 
blancs. Vouspouvés, fi vous vou- 
lés, les blanchir comme l'y voire.. 
Voyés l'article ci - deflus , & le* 
fuivés.: 

Teinture des Os en noir. 
Prenés du charbon dè bateau* 
pulverifé , mêlés le avec de la cen- 
dre & de l'eau , puis prenés un 
morceau de linge ou de frife &en 
frottés Tos, pour le frotter enfuite 
de vôtre noir , laides le fecher v 
puis mettés Je au feu violent pen- 
dant deux heures après l'avoir 
frotté de cire. Les os fe teignent 
encore en noir comme nous l'a«- 
wons dit à: 1 égard de l'y voire-. 
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Pour teindre les Of en roujre. 
Mettes les tremper dans de fort 
vinaigre pendant vingt - quatre- 
heures 5 cela fait, prenés d'alun de; 
roche & du bois debréfil en pou-^ 
dre autant qu'on le juge à propos-,, 
mettes, les avec le vinaigre , faites- 
lès y boaillir jufqûes à ce qu'ils 
ayenc afles pris couleur. 
.Autre manière de teindre les Os, 

en noir. 

Il faut fè fervir du vinaigre com- 
me on a déjà dit , & y ajouter du* 
vitriol , de l'orpiment , des écor- 
ces de grenades & des noix de- 
galles, le tout pulverifé , mettes* 
lès os- dedans & les laifles bouillir- 
jufques à ce qu'ils ayent pris cou- 
leur ^ajoutés- y du foufre, de la* 
chaux vive & du falpêtre, autant- 
de l'un que de l'autre, & au poids* 
d'une demie livre. 

Pour teindre les Or en Trerdi 

Nous avons déjà parlé de cette* 
couleur à l'égard de l'yvoire, voicis \ 
gouc lejs.o^ * 
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Prenés deux tiers d'alun de row 
che & un tiers d'alun de plume r 
ayés des os qui foient bien blancs, 
métrés* les avec ces drogues & les 
y laifles bouillir , jufqu'à ce que la 
teinture foit réduite à moitié 'ÔC 
davantage. 
Enfuite mettes, tremper ces os 
- dans une leflive de favon où il y ait 
eu. du verd de gris diflbut dans de 
l'eau forte^il enîaut une livre & de- 
mie^ de très-bon vinaigre; qu&ni 
les os ont trempé fuffifamment 
.dans- ce bain , on les retire , & ils 
font pour lors d'un très beau verd. 

Pour marbrer les Os. 

• • • 

On prend de la cire jaune 8c 
<$e la refîne , moitié une > moitié 
rautre y on la mêle bien enfemble,, 
puis on en fait de petites boulet- 
ces grofles comme desgoutes d'eau, 
on lès jette fur ces os de la même 
manière qu'on marbre des livres. 

Cela fait, prenés de la bourre* 
d^Ecarlarte , faites-la boiiillir en* 
eaudaire avec de la cendre graves 
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3ée pour en tirer enfuite , ajoutés- 
y de l'aluikde roche pour la clari. 
fier, pafles la liqueur à travers un 
tamis, & en répandes après fur 
vos os après les avoir frotté d'eau 
forte. 

Pour teindre l'écaillé de Tortue. 

Prenés de la chaux vive, de l'or- 
piment, cendre gravelée,& eau. 
forte , apliqués cela fur l'écaillé , 
fic elle fe teindra. 

> »- »»■■ — ■ 

CHAPITRE XL 
* 

Contenant plufîeurs manières de 
teindre les bois. 

LA teinture n'a pas feulemens 
pour objet les Laines , Soyes, 
Fils , & toutes les autres matières 
dont nous avons parlé , on l'em- 
ployé encore pour les bois qu'on a 
trouvé le fecret de varier par les 
couleurs différentes qu'on y apli- 
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que. Les Tabletiers , les Menufiers 
& les Tourneurs ont retours à cet-' : 
te invention pour colorer leurs 
bois y félon que l'occafion le de- 
mande. Ceft par le fecours de la 
teincure qu'on voit de fi belle mar* 
queterie , & de Ci beaux meubles N 
de bois , qui font aujoiird'huy l'or- 
nement des plus beaux aparte- 
mens. 

Le bois , a beaucoup près, n'effc 
pas d'un corps fi dur ni fi compact 
quel'yvoire ni les os 5 c'eft pour- 
quoi les couleurs n'ont pas tant 
de peine à le pénétrer & à s'y at- 
tacher j ileft vray aufli qu'elles n'y 
durent pas tant , qu'elles y font 
plus fufceptibles d'altération, mais 
enfin elles y reftentafles pour pou- 
voir en jouir long-tems. Venons à 
la pratique. 

Sour donner au bois telle couleur qu'o» 

voudra.. 

Prenés du grand matin du cro- 
tin de cheval le plus frais & le plus 
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humide que vous pourrés trouver , 
mettes le dans un linge blanc Se 
le prefles fortement pour en tirer 
tout le fuc , que vous mettrés dans 
une bouteille de verre. 

S'il y en a un demi feptier me- 
fure de Paris , vous y mêlerés un 
gros d'alun de roche en poudre £c 
un gros de gomme arabique bien 
blanche auflï bien pul vérifiée :lor£ 
que la diflfolution de l'alun & de 
la gomme fera entièrement faite 



dans cette lia 



ueur , vous en pren« 



ciré» une cuillerée oa deux, suis 
vous y délayerés telle couleur qu'il • . 
vous plaira , ce qui fe fait dans un 
petit godet de verre ou de fayance.. 

Laifles repofer cela deux ou trois 
jours , puis vous Papliquerés fur 
le bois que vous voudrés colorer r 
& le laiflerés bien fecherau feu& 
au foleil , il fera parfaitement bien 
teint & d'un beau luffcre. 

Jl faut avant que de teindre ain- 
fî le bois , le bien polir , la cou- 
leur alors en parole bien plus belle.* 
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que lorfqu'on néglige de lui don- , 
ner cette façon* 

Pour donner une belle couleur aux hoir 

de Chaifes. 

Il faut prendre quatre onces de . 
racine d'épine vinette, Jes piler 
dans un mortier de fer ou de fonte, 
puis les faites bouillir dans un poc 
neuf & verni , avec trors'chopines 
d'eau de fontaine jufqu'à rédu- 
ction de moitié. On peutfefervir 
d'eau de pluye , de rivière ou de 
puits, cela eft indiffèrent. 

Cela faic y laiffésJeréfroidir, Se 
• Je paffés à travers un linge blanc 
ou un tamis , comme vous vou- 
drés j fi Peau n'eft pas affes jaune y 
vous y mettrés diflbudre deux gros 
de comme gutte, puis avec une 
broffe douce vous paflerés fur vo- 
tre bois une'couehe de vôtre tein- 
ture. 

Il faut la laifler fecher au feu ou 
. an foleil félon la commodité &Ja 
faifon , enfuite vous en remettés 
une autre t & continuerés ainfî 

m f 

> 
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jufques à ce que vous le trouviés 
faon. On peut donner une belle 
couleur au fapin avec cette cein- 
ture. 

Pour teindre le hoir en Ebeine. 

Vous prenés du bois d'Inde que 
vous coupés par petits morceaux , 
vous y ajoutés un peu d'alun , Se 
vous faites bouillir ces drogues 
jufques à ce que Peau foie devenue 
violette $ faites plufîeurs couches 
de cet eau fur le bois jufqu'à ce 
qu'il foit violet. 

Enfuite prenés du'verd- de- gris , 
faites* le bouillir dans du vinaigre 
jufques à diminution du tiers, après 
cela faites en des couches jufques à 
ce que le bois foit noir. 

Autrement. . . , 

Vous prendrés un demifeptier 
d'eau, un quartron decouperofe, 
& cinq noix de galles , que le tout 
foit mêlé enfemble , vous le ferés 
chauffer jufques à ce qu'il foie 
prêt à bouillir* 

Prenés d'ailleurs une demie livre 

* \ 
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de limaille de fer , meccés la en de 
bon vinaigre , frottes en le bois 
après qu'il fera difTout^puis de vôtre 
première 'teinture , & enfuite de 
vinaigre feul , laiiTes fecher le bois, 
étant fec poliffes le avec du drap, 

+AutYe Jecret four le mcme noir. 

Vous aurésde l'eau forte donc 
vous frotterés le bois que . vous 
voulés teindre , vous le JaiflTerés 
fecher , étant fec vous rnettrés 
dcfïus trois ou quatre couches de 
bonne encre fans gomme , il faut la 
faire exprès.vous laiflerés fecher la 
teinture , puis vous effuyrés le bois 
avec un linge , enfuite vous le frot- 
terés de cire & avec du drap. 

Autrement. 

Faites infufer de la noix de galles 
dans du vinaigre , & d'ailleurs ayés 
d'autre vinaigre où- vous aurés fait 
infufer de Ma limaille de fer, frot- 
tés en d'abord vôtre bois,& quand 
cela fera fec frottés le de l'infu- 
fion de galles , laiffés le fecher , &; 
poMcs-le après avec la cire & le 
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drap , pour lors le bois eft: d'un 
beau noir d'ébeîne. 
De la manière de marqueter le bois 

en rouge. 

Ayés de la chaux vive , faites. îa 
diffbudre dans de Peau bien claire 
-& bien nette , &. en compoféa une 
bouillie un peu claire , dont vous 
mectrésun peu fur les endroits du 
•bois que vous voudrés marqueter, 
laifïes fecher cela. 

Enfuite ôtés la croûte qui s'y fera 
faite & frottés vôtre bois avec un 
linge : on peut fi on veut faire des 
deffeins fur le bois avec cette pâte 
à l'aide d'un pinceau , on y forme 
des veines ou autre chofe qu'on 
voudra qui imiteront le marbre. 

Pour faire le bois yerd. 

Prenés de Palun de roche deux 
tiers & un tiers d'alun de plume, 
faites les bouillir avec le bois , juf- 
qu'à réduction de moitié , ajoutés- 
y du verd de gris autant que vous 
jugerés qu'il en fera neceflaire, 
laifïes tremper vôtre bois dedans, 
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& quand il aura pris couleur vous 
le tirerés, vous le ferés fecher, 
étant lec, vous le polirés. 

Pour teindre du bots en yio!et è 
Il faut prendre le bois qu'on veut 
teindre, le faire bouillir dans l'eau 
avec? l'alun , puis y mettre du bois 
d'Inde , qu'on laifTe auflî bouillir 
jufqu'à ce qu'il foit violet. 

Pour faire le bais rouge. 

Faites la même chofe que pour 
le violet , fi vous en exceptés le 
bois d'Inde qu'il faut ôter,& y met- 
tre en place du bois de bréfil. Il 
faut foigner toujours de bien polir 
ces bois après qu'ils font teints j 
c'eft ce qui leur donne le luftre, 
& qui fait valoir leur prix. 

Secret pour colorer le boit. 

Il faut frotter le bois avec delà 
eolle,& y apliquer la couleur qu'on 
lui veut donner \ ce fecret regarde 
la peinture en huile ou en détrem- 
pe plutôt que la teinture. 

Ve 



* 
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. n l>f /il manière (Fonder le bois de poi- 
rier ou de noyer* 

Prenés de la chaux , Se la met- 
tes infufer avec de l'urine bien claû 
re & nette , enfuite prenés un pin- 
ceau pour faire les ondes fur le 
^ois ? & après avoir pafle une cou- 
che, frottés ce bois avec une coëne 
de krd lorfqu'il fera fec , alors v<>^ 
tre bois parojera touc ondé. . 

Pour contrefaire la racine de noyer* 

- 

Vous paflerés fur vôtre bois fepe 
ou huit couches de colle forte, 
jufquesi ce qu'il en demeure lui- 
fant , après cela vous donnerés 
quantité de coups de biftre qui effc 
de la fuye cuite & détrempée en 
eau 5 on fe ferc d'une broflè pour 
cela. 

Il faut remarquer que fi la col- 
le étoit trop endurcie 41 (croit né- 
ceflaire de l'hume&er avec de l'eau 
commune, parce que lefecretpour 
lors ne fe feroit qu'imparfaitement, 
d'autant que lorfque le deiîbus eft 
Tome IV. ' ,1 4 
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trop dèfleché , la ceinture ni prend 
point. ■•" 1 t 

Enfuite donnés beaucoup de 
coups de doigts à vôtre bois fur le 
biftre , & lorfque vous jugerés en 
avoir afles donné, apliqués y le 
vernis de la Chine * qui achèvera 
de perfectionner vôtre bois. Voici 
encore d'autres maniérés de tein- 
dre le bois , qui ne pouront que 
faire plaifir à ceux qui voudront 
s en iervir. 

Pour teindre du bots en rouge..' 
■ Il faut prendre le bois que vous 
voulés teindre, & le laiflèr tremper 
dans du vinaigre pendant vingt, 
quatre heures -, après cela, vous 
prenés d'alun dé roche ,*&du bois 
de bréfil pulverifé , autant qu'on 
le juge en avoir befoin , on le mêle 
avec le vinaigre , on les fait bouil- 
lir jufqu'à ce que le bois ait pris 
teinture. ' • 

Pour teindre ie bois en noir. ■., 

Nous avons déjà dit quelque 
chofe touchant ; cette teinture à. 

1 ■ \ * • ~ * 
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l'égard du bois j mais comme les- 
fèncimens font differens en bien 
des chofes, voici une autre ma- 
nière que les précédentes. .. 
. Il faut d'abord agir comme on & 
die du vinaigre au précèdent ar- 
ticle, puis y ajouter du vitriol , de 
l'orpiment , des écorces de gre- 
nades'ôc de la noix de galles , le 
tout Tubtilement réduit en poudre; 
laifTés bouillir toutes ces drogues 
avec le bois jufques à ce qu'il foit 
devenu noir , ajoutés y après cela 
du fouffre , de la chaux vive & du 
falpêtre,autant de l'un que de l'au- 
tre, il en faut une demie livre. 

Cette manière de teindre le bois 
en noir pouroit mieux convenir 
aux Tabletiers qu'aux Menuifiers 
ou Tourneurs , pour lefquels il 
femble que cette manière d'agir 
paroît trop incommode, à caufe 
des grands morceaux qu'ils ont à 
mettre en couleur , au lieu que les 
premiers n'en ont que de petits t 
capables d'être contenus dans une 
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chaudière , ou autre uftancile pro» 

pre à faire bouillir le bois. 

. *A utre manière de noircir le ,boit. 

Faites une eau- forte comme il 
fuit : prenés du verd de- gris , cou- 
perofe , vinaigre , fèl & alun j mê- 
lés le tout enfemble & le faites 
bouillir. • 

Cela fait , apliquës cette eau 
toute chaude fur vôtre bois, en, 
fuite mêlés de l'encre & de l'eau- 
forte que vous mettrés bouillir , 
faites- en une couche fur le bois, 
continués ainlî avec l'encre tou- 
jours bien chaude , & lorfque le 
bois eft noir , on le met fecher , 
on le lave après avec l'encre à 
l'ordinaire , puis on le frotte avec 
un linge, après quoi on le brunit, 
on le vernit de vernis, fîccatif avec 
la paume de la main , y mettant le 
moins de vernis qu'on peut chaque 
fois. . . 

Pour teindre le hoir en ronge orangé. 
Prenés du bréfil coupé menu , 
faites- le bouillir dans l'eau, la quel. 
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Je ayant pris cette teinture doit 
être paflee par un linge ou à tra- 
vers un tamis t donnés, vous de 
garde que vôtre teinture n'apro- 
che du feu. 

Cela obfervé , donnés une cou- 
che de jaune fur vôtre bois avec 
du fafran détrempé en eau , laifles 
fecher vôtre bois , & y donnés 
après, plufieufs couches du teint 
.de bréfil , jufqu'à ce que la cou- 
leur en foit agréable, après cela 
vous lailTerés fecher vôtre bois, 
vous le brunirés avec la dent , ÔC 
le vernirés comme on l'a dit 5 le 
bois fera pour lors rouge orangé, 
à caufe du jaune qui fera defîbus 
& qui aura donné cet œil. 

Si vous voulés mettre fur vôtre 
teint de bréfil une cuillerée de leffi- 
ve de cendre , il en fera plus brun f 
eu bien on le fera bouillir avec 
eau de chaux raflîfe, ou avec un 
peu d'alun • mais en ce cas il ne 
faut point jaunir le bois avec le 
fafran.Pour ces dernières couleur*, 
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plus le bois eft blanc & poli , pliis 
le rouge eft beau & clair. 

limite manière de teindre le boit en 

rouge. 

Ce fecret n'eft pas difficile! pra- 

tiquer, il fuffit de prendre du bois ♦ 
de bréfîl , de le couper menu 6c 
de le mettre dans l'huile de tar- 
tre , puis d'en frotter le bois à plu- 
iieurs fois, & de le faire fecher 
a chaque fois jufqu'à ce qu'il ait 
pris une belle teinture rouge. 

Pouf ttindre le bous en yiolet. 
P renés du tourne- fol d'Allema- 
gne dont fe fervent les Peintres , 
mettes - le tremper en eau claire , 
& lorfqu'il y (era diûout paffés le 
par un linge. 

Et avant que de le coucher fur 
vôtre ouvrage ayés un morceau de 
bois blanc, donnés-y une -couche 
• de vôtre tourne- fol , afin d éprou- 
ver fi la couleur en eft bonne -, (i 
elle eft bonne , il faut la laver d'un 
peu d'eau claire^c'eft à dire,l'aug- 
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menter d'un peu d'eau i car il vaut 
mieux coucher cette couleur un 
peu claire que brune. 
;\ Enfuite vous lavés vôtre bote* 
vous le laifles fecher j étant fec^ oa 
le brunit avec la dent, puis on le 
vernit. On eft encore bien aile d'a- 
vertir que pour faire que cette cou- 
leur foit belle , on doit l'apliquer 
fur du bois qui foit blatô , comme 
il fe trouve quelquefois dta pom- 
mier, autrement cette couleur eft 
terne, 

: Peur donner au bois une couleur 
: . } : \ pourpre. t rs è* \ 

• II faut prendre du roorne fol & 
le détremper comme on a die, 
ajoutés- y du teint de 'bréfil qui 
aura bouilli avec eau de chaux i 
mêles bien le tout, & vous aurés . 
après un beau pourpre, que vous 
apliquerés fur vôtre bois comme 
les autres 5 vous le vernirés à l'or- 
dinaire, cela donne non feulement 
du luftre au bois , mais ce vernir 
en conferve encore la couleur. 

I 4 
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Four contrefaire le boit marqueté. 

r Ayés un jaune d'œuf , battes, 
le bien avec eau jufques a ce que 
vous en puiffiés écrire , puis pre- 
sés de ce jaune d'œuf avec une 
plume taillée , ou bien avec un 
pinceau, faites des veines telles 
que vous voudrés fur le bois , laif. 
fés- les fecher pendant deux heures» 
Enfuite prenés de la chaux étein- 
te avec de l'urine , mêlés- les bien 
v enfemble , de manière que cela faC 
fe comme une bouillie très claire ; 
prenés une broflè, pafles-la fur 
vôtre ouvrage, laifTés fècher ce- 
la i étant fec , prenés des décro- 
toires » ou une broffe qui foie auf- 
Çi rude, frottés en le bois marque- 
té , afin de faire partir tout le 
jaune d'oeuf, après cela prenés un 
morceau de toile neuve, frottés- 
en vôtre ouvrage , bruniflfës- le 
après , étant bruni vernifïes- le , 6c 
vous aurés un bois marbré qui fe- 
ra fort agréable : . ,!. . 



» * 
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9 

^Autrement. 

Prenés blanc de plomb & au- 
tant de craye broyée fur le mar- 
bre avec de Peau y cela fait > met- 
tés- le en quelque petit vaiflèau T 
comme une table de fayance on 
de terre > oii vous détremperés vô- 
tre blanc pour la féconde fois avec 
du jaune d'oeuf battu & mêlé avec 
autant d'eau. 

Vôtre teinture étant ainfi dé-, 
trempée , prenés un pinceau qui 
foit un peu gros , couchés y vô- 
tre teint r lailTés le fecher } étant 
fec, donnés, lui une féconde coè- 
che fur le bois, laifles-le fecher 
encore. 

Enfuite prenés une corne de Cerf,, 
& avec la pointe découvré$ les 
veines fur le blanc , arro fés les de 
"chaux détrempée avec urine. Le 
bois violet dont fe fervent lesTein- 
turiers pour teindre, devient noir 
comme Tebetie lorfqu'on* Tarrofe 
dé cette chaux , au lieu que le 
bok de prunier & de merifer rou^ 
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guTenc d'un rouge brun. Le poirier 
& le cormier prennenc un petie 
rouge i le bois de noyer moins,; 
lorlqu'on y mêle de la noix de gal- 
les en poudre avec la chaux d'uw 
line. 

Pour contrefaire le hoir d'ebene. 
Il faut choifir du bois qui foie - 
compa&e & fans veines , tel qu'eft. 
le poirier , lepommier, & le cor- 
mier , noircifles le avec de l'encre 
&. du noir de fumée bien mêlé 
enfemble,& quan d il fera bien noir,. . 
frottés le bois avec un morceau de 
drap , puis ayés uqe petite brofle 
de jonc liée fore proche du bouc^ 
& de la cire fondue dans un por 
avec un peu de noir à noircir v cel& 
c tan t. bien mêlé. ■ 

Trempés le bout de vôtre brofle*' 
dans cette eau v fecoués^la , puis*-* 
brofles-en vôcre bois noirci-, jufqu'ài 
ce qu'il reluife comme de Tebene^ 
enfuite prenés. un morceau de- 
drap r frottés en vôtre bois tout 
cird; ; il faut fouc bien: faire que; 
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le bois foit bien poli , autrement 

Touvrage n'efl: qu'imparfait» 

' -■ ' , >i ' : " ■ " .'• •* : ' 

" ' ^iutremtnt, 

Il n'y a pas de bois plus propre 
pour contrefaite l'ebene que le 
houx , & pour yteuffiron en choi- 
sit du plus beau, & on le met trem- 
per. dans la cuve où les Chapeliers 
teignent leurs chapeaux 5 il faut 
l'y iaiflèr jufques à ce qu'il foie 
bien pénétré de noir, ce qu'on re-j 
connoît en en coupant un pètio 
coin js'il eft pénétré Pépahleur d'un 
foi marqué » cela fufEt. . . < 

Cela ohfervé, tirés- le mettés- 
le fecher a l'ombre, à caufe qu'il 
fera imbibé d'eau , polifTés le après 
avec un fer pour;racler l'ordure de 
la teinture , en foi te vous prendcés* 
de la paille , puis.de la poudre d« 
charbon & de i'huile d'olives frojc* 
tés en vôtreb©isylaiflcs.':leiechejri 
puis polifles le .avec landenp; pouf 
lors le bois reflèmblera beaucoup 
à de l'ebene, ' .:; 

16 
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De h teinture fixe à toutes épreu* 

<uei.. 



T^TO us avons afles parlé de cein> 
xN| cure , & dir afles de cho Tes 
particulières fur ce qui regarde 1* 
pratique de cet art, & pour finir ce' 
traité par un endroit qui Toit utile, 
©n a cru. ne devoir pas omettre lai 
manière de fixer le teint par te 
moyen des drogues qu.'on y em- 
ployé. Il eft vraique cette matière 
eftdu reflbrc de la chimie , & com- 
me nou6 en avons ici un peu parlé j, 
•n efpere que. les Curieux trou ve- 
tont en cela dequbi /c fatisfaire. 
- Pour donc fixer W teinture-, il 
faut prendre quatre onces de vi- 
triol , deux onces.de verd de gris T 
autant de iêl. armoniac , deux, 
onces d'or , demie once de tartre , 
fondés: le vitriol en: une térine „ 
étantfbndu. ajoutés- y l'or, puis le 
«erdi de gris »4e nître ■,. le fel at~ 



r ies A&tî et Metierj; 20^ 

moniac , remués bien le tout & fans 
ceflè en le deffechant à petit feu „* 
jufques à ce que le tout foie d'une 
. couleur très noire, & par deflus il 
s*éleve une couleur ver.dâtre tirant 
fur le jaune. — 

• Retirés pour lors vôtre teinture 
pour mettre vos matières dans un. 
pot de fer r kifles-les deflecher 
jufques à ce que la couleur foicen- 
fièrement changée de noir en rou- 
ge , ou d'un- beau verd jaune- 
Fondés avec argent fixerou m ar- 
rière fixe autant de chacun . faites 
un lit de la poudre ci- deflus , & dek 
fus vôtre matière , &• ainfi vous fe>- 
xés lit fur lit ayant obfervé d'a- 
bord die faire rougir vôtre matière 
& de- l'éteindre trois fois dans de 
ïîurine. Gela obfervé y vous ferésx 
un feu de roue dans un fourneau v 
& vous laiflères rougir vôtre ma. 
tiere fans fondre pendant deux: 
Béates», • 1 ' *, -«.v. ., r .-. ;.' r.- 
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CHAPITRE XII. f; ; 
2>* /<t teinture des Verres? 

G'Eft ici une curiofîté donc bie» 
des gens feront bien - aifes 
d'être inftruits principalement 
dans les Verreries où ceux qui font 
fabriquer le verre , ou qui le fa* 
briquent eux mêmes peuvent l'i- 
gnorer; Mais avant que d'entrer 
dan* ces teints difons quelque 
chofe du verre & de fa fabrique y 
cette petite difgreffion ne ; poura 
<jue faire plaifir. 

Les Verres fe font avec âa?fa~ù 
ble & du fel , quoyqu ? ils fe puiflènÈ 
fabriquer par les métaux & par les 
fekfeuls fans fable, d'autant .qu'il 
n'y a point de métal ni de fel qui 
ne fe vitrifie. Quant à la teinture 
qu'on; donne aux Verres , on tâche 
de. fuivre en quelque façon la na* 
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ture , quand elle a formé des pier-s 
res précieuies- 

Les Verres communs fe fabrk 
quent ordinairement avec de la 
cendre de fou gère, qui eft u ne plan-* 
te afles connue , ou avec celle du 
kali apellé foude. C'éftune plan- 
te que les Efpagnpls ont foin de 
cultiver , & dont ils font un grand 
débit } celle qui nous vient d'Ali- 
can eft la plus eftimée.. 

LesCriftaux fe fabriquent avec 
d'autres matières $ on choifit pour 
cela un beau fable bien criftalin 
ou des cailloux les plus durs & lés 
plus tranfparans, qu'on puiffe trou- 
ver, on y ajoute un peu de plomb 
calciné, ce qui fait là différence 
avec les autres verres. \ 

D'autres veulent que le. Criftali 
qu'on apeile criftalin* , foit faic 
avec du fable & de la foude d'Ali- 
can qii'bn mec vitrifier enfemble 
par un très , grand feu dans de» 
foui-neaux.de. Verreries- 

<^colore.leLcriilaLaitifîael dii- 
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verfement pendant qu'il eft encore 
en fufion , en y ajoutant différen- 
tes drogues , comme du cuivre de * 
rofette pour le rendre de couleur 
de rubis. Si on veut qu'il foie pur- 
purin on y mêle la Magahaife^ qui 
eft un minerai brillant aproenanc 
: de l'antimoine , on l'âpelle autre- 
ment Maganaife , Magnaife ou Md~ 
gne t ou bien on fe fer t du Perigue ttx, 
qui eft une efpece de roarcaffice ou- 
de pierre dure noire comme du; 
charbon. 

, Le cuivre faune eft en core u n m é- 
tal qu'on employé pour la teinture 
des criftaux , il les teint de couleur 
verte : la mine de plomb les rend 
jaunes ou de couleur d'ambre en* 
rocaille , & iorfqu'on veut que le? 
criftaux ayent une couleur d'aga- 
the, on fe fert d'argent & de fouf- 
£re. 14 faut obferver une certaine 
ëofe & un certain point de cuiffon- 
dans ces. fortes d'ouvrages , fans, 
quoi on n'y. réuffit pas , la pratique 

rend habile ea cela, ceux qui ven* 

* 
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lent y faire attention } mais paf- 
fons aux teintures qu'on employé 
pour colorer les verres differem- 
ment, il eft queftion de fçavoir 
•omment on les peut donner, & en 
fuivant l'ordre des couleurs , nous 
parlerons premièrement de la 
noire. 

De la couleur noire. 

. On fefert de la minière de plomb 
qu'on apelle alquifoud du plomb 
de l'antimoine pour teindre les 
verres en npir ou de la couleur qui 
en dépend , parce que c.es matiè- 
res portent avec elles la première 
teinture , par laquelle la nature 
fait paflèr tous les métaux pour 
aller à la couleur la plus parfaite» 

Pour teindre le verre blanc de ferle, 

• ■ On employé le teint calciné & 
réduit en chaux y ce métal donne 
au verre un blanc Iaité qu'on apel- 
le couleur de perles. 

Pour teindre d» verre en jaune. 

Prenés de la limaille d'argent 
réverbérée & réduite en chaux ' 



\ ■ % . Digitized by Google 



21* SEC M T S CONGE R- N AN il 

puis fervés-vous en pour teindre 
votre verre. 

Four rouge brun. . 

Pour faire le verre rouge brurl 
foncé ou groflier & fubalterné ^ 
ces rouges vifs & éclatans ; on fè 
ferc de fer calciné $ mais fi on y 
mêle un peu de poudre d'or ou 
de l'or en chaux , on rendra le 
verre d'un très, beau rouge & le 
plus éclatant qui fe puifle faire. 

L'Emery d'Efpagne opère le 
même efïèt , c'eft une efpfcce de 
Marcaffite ou une pierre fort dure, 
elle fe trouve dans les minés dW 
& d'argent du Pérou & de plu- 
4ieurs autres lieux de la nouvelle" 
Eipagne. 

Le fecret pour rehaufler ces rou- 
ges eft d'y ajourer de l'arfenicavec 
poids & mefure , fâns ce fecours il 1 
• fe fait des cannelures & des flam- 
mes qui ^diminuent la beauté de la 
teinture. Quoique i'arfenic entre 
dans ces fortes de préparations^ 
le criftal qui en eft chargé , ne 
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communiquéaucunemauv.aifequa.< 
lité , & il n'y a aucun danger , par* 
ce qu'outre que l'a&ion du feu l'a 
fait changer de nature ? l'étroite 
liaifon où il eft avec les parties du 
criftal lui ôte la. force d'agir fur 
les corps comme il a de coutume, i 

Pour le Triolet, 

Cette couleur r.éfulte d'un mé- 
lange qui aproche de celui des 
Teinturiers en Laines , puifqu'en 
mêlant les matières qui font le 
rouge & le bleu,on en forme le vio- 
let $ ce qui prouve que la nature eft 
la même par tout , il n'y a que la 
manière d'apliquer cette couleur 
qui puiffe différer de celle des au- 
tres teintures.: 

Du verè. 

Vous teindrés le verre en verd. Ci 
vous vous fervés de cuivre ou de 
verd de gris , qui n'eft autre chofe 
qu'une calcination de cuivre bien 
ouvert, & comme on a dit que le 
violet refultoit du mélange du 
Touge & du bleu % il faut à l'imita- 
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tion des autres ceintures , ajouter 
à celle-ci la matière qui fait le 
jaune. 

Lorfquion veut varier ces cou- 
leurs fur le verre , ou les dégrader i 
on mêle deux , trois ou plufîeurs 
métaux dans les vitrifications , ou- 
tre que la violente aétion du feu 



lever les teintures. 
> Du différent mélange de cer- 
taines matières , il naît toutes les 
couleurs qu'on fouhaite, elles dé- 
pendront néanmoins des cinq cou. . 
leurs matrices dont nous avons 
parlé au commencement de cec 
ouvrage. ' 

jMais comme il arrive par l'exem- 
ple qu'on vient de montrer en joi- 
gnant le cuivre avec l'argent ,• ri fe 
fait auffi une diverfité de teinture 
fi on mêle l'argent avec le fer , 
d'autant qu'on fait une couleur 
orangée, & ainfi durefte. Il faut 
à tout cela donner des dofes qui 
conviennent , & un certain degré 
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de cuhTon , qui eft néceflaire j c'eft 
ce que les ouvriers en Verrerie ga- 
vent très bien , ou doivent fça- 
voir pour la perfe&ion de leur arr. 

, CHAPITRE XIII. 

J)e .la manière de teindre le Ver- . 
re&U Crift al, félon l'Art de 
U Verrerie* . 

• SX 

G 'Eft ici une curiofité toute pu* 
re&que peut être bien des 
gens ne feront point fâchés de fija- 
' voir : elle confifte à Ravoir donner 
plufieurs couleurs au verre , ielon 
qu'on a coutume de pratiquer dans 
les Verreries : pour cet effet il eft 
bon de fçavoir que ceux qui vou- 
dront s'en mêler doivent beaucoup 
s'apliquer à la préparation & aux 
dofes des couleurs , pour le tems. 
les circonftances & les matières. Si 
#n manquei à la moindre chofe, 
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tout fe corrompe, & l'on a de Ton 
travail toutes autres couleurs que 
celles qu'on s'étoit propofé d'a- 
voir } on fera exact à eau fe de cela 
de marquer tout ce qu'il convient 
pour y réuflïr. 

Pour teindre le verve en Grenat. 

Un Grenat, naturellement par- 
lant , eft une pierre précieufe , 
rouge & refplendiflante comme du 
Feu , reûemblante au rubis, mais 
d'une couleur plus obfcure. Il y a 
x de vrais Grenats & faux , c'eft de 
ceux ci dont nous voulons parler, 
& qui ne font que desserres rou. 
ges , voici comment. 

Pour réuûtr à donner la couleur 
de Grenat au verre , on prend par- 
tie égale de frette de criftal & de 
rochette, on les mêle bien , & fur 
cinquante livres de ces matières 
on ajoute une demie livre de ma- 
gne fie de Piémont préparée , Se 
une once de zaphre auffi prépa- 
rée. . • . - . ' . 

, On mêle bien le tout, puis on le * 
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jette peu a^peu dans un pot de ter- 
re rougi au four v à caufe que le 
verre s'enfle , & qu'il p*ouroit cou- 
ler hors du pot quatre jours après, 
torfque le verre eft bien teint & 
bien purgé on le met en œuvre , 
çn en augmente & on en diminue 
la couleur autant qu'on le fou?» 
Jhaite; cela dépend de là fantaifie 
de l'ouvrier qui donne les dofes des 
poudres plus fortes , & qu'on doit 
jetter à propos pour rendre l'ou- 
vrage parfaite. V- ; 
: , Pour teindre le verre en violet. 
; P renés une frette de ci iftal très- 
bien faite avec la tarce, ajoutés fur 
chaque livre une. once de la poudre 
que voici. 

Il faut prendre une livre de rha- 
gnefie de Piémont, une once & 
demie de. fapfere préparé , mêlés 
bien le tout enfemble avec la fret- 
te avant que de les mettre dans le 
pot. 

j Cela fait , açrochés peu à peu le 
pot du feu,dii fourneau , autrement 
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la violence de la poudre feroïc tout 
caflèr. Quand le verre a été purge 
pendant quatre jours , & qu'il a la 
couleur xi'ametifte ou violette , il 
faut le mettre en œuvre. On peut 
augmenter ou diminuer cette cou- 
leur par le moyen de la frette ou 
deja poudre. 

Pour teindre le verre en bleu. 
Mettes fur cent livres de faphre 
de rochette une livre de faphre 
préparé-, avec une once de magne- 
fie de Piémont aûffi préparé , mê- 
lés bien toutes ces poudres avec 
la frette , puis mettés le tout dans 
un pot au rourneau , laides, y bien 
couler & purger le verre $ plus il 
demeurera au feu, plus la couleur 
devient belle , pourvû qu'on ait 
foin de l'en tirer de tems en tems. 
' Enfuite vous mêlés très bien le 
tout , vous eflayés la couleur , & fî 
elle n'eft pas aflTés pleine 5 augmen* 
tés la , ou la diminués , félon que 
vous le jugés à propos , après cela 
travaillés ce verre , &vous aurés 
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un faphir contrefait de couleur de 
double violette deConftantinople. 

Un vrai faphir eft une pierre pré- 
cieufe , brillante , diaphane , réf. 
plendiiïknte ; il y en a de deux ef- 
peces , le mâle & la femelle. Le 
premier a une couleur bleuè* tirant 
Fur le blanc , ou une couleur d'eau 
comme celle du Diamant. Les Sa-: 
phirs bleus font plus eftimés que 
les blancs. 

Le Saphir femelle eft d'une cou- 
leur bleue* foncée,c'eft le plus beau 
de tous j cette pierre vient des In- 
des Orientales , on en trouve aufli 
en plufîeurs endroits des Pays Oc- 
cidentaux , mais elles ne font pas 
fi eftimées. 

Comment donner au verre une couleur 

noire de Soye. 

Vous prendrés pour y réuflîr des 
morceaux de verres de plufîeurs 
couleurs, vous y mettrés un peu 
moins de moitié de magnefic que 
de faphir , & vous mettrés le tout 
dans un pot au fourneau. Quand le 

Tome I Vi K 
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verre eft préparé ainfi Çc bien pur- 
gé on le travaille , & il donne un 
noir femblable à celai de la foye. 
Cette couleur quoique lugubre ne 
laifle pas d'avoir fon mérite. 

>Autre manière. 

Il faut prendre au lieu de frette 
de rochette une très- bonne frette 
de criftal, & y ajouter la même 
chofe de poudre. On fe donnera, 
bien de garde de jetter la poudre 
de magnefie & de faphir fur le ver- 
re fondu , on doit la mêler avec là 
frette ; car la couleur que le verre 
fondu reçoit pour lors , n'eft pas fî 
belle que celle qu'il prend en mê- 
lant les matières. 

«Autrement. 

On prend vingt livres de frette 
de criftal en poudre, avec quatre 
livres de chaux de plomb & d'é- 
tain , de chacune portion égale ; 
on mêle bien le tout enfemble , on 
Je met échauffer dans le fourneau j 
& lorfque ce verre eft bien purgé , 
on y projette trois onces d'acier 
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tien calciné &pulverifé, & crois 
onces de fcorie de fer qui tombe de 
deflus l'enclume des Maréchaux , 
■auffi pulverifé & mêlé avec l'acier. 

Vous mêlerés bien le tout à me. 
fure que vous ferés la protection , 
pour empêcher que le verre ne 
s'enfle trop , & pour mieux incor- 
porer les matières. 

Enfuite laifles repofer toute cet-; 
te mixtion pendant douze heures, 
foignant toujours néanmoins à la 
remuer pendant ce tems.là, &: 
après cela mettés-la en œuvre, 
vous aurés un noir couleur de foye 
très, beau , & dont vous ferés tels 
ouvrages que vous voudrés. 

\A*tre manière. 

Cette manière de teindre le ver- 
re en noir de foye furpaflè encore 
toutes les autres , & pour cela on 
prend cinquante livres de frette de 
rochette , une livre de tartre rou- 
ge , trois onces de magnefie pré- 
parée , on réduit le tout en pou- 
dre , on le mêle après , puis on le 
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mec dans un pot qu'on aproche in- 
fenfiblement du fourneau , parce 
que cette matière s'enfle beau- 
coup. 

Il faut après cela la Iaifler fondre 
& purger pendant quatre jours on 
environ , bien mêler la matière , la 
projetter dans l'eau pour la mieux 
purger , plus la refondre j cela 
fait , on a un noir d'un très- grand 
relief, & qu'on employé après cela 
aux ouvrages qu'on veut. 
Comment donner une belle couleur de 

lait a» verre, 

€'eft un blanc de lait , qui pour 
flatter la vuë ne demande pas 
moins des précautions que le bleu 
pour y réûffir. 

Prenés douze livres de bonne 
frette de criftal , deux livres de 
chaux de plomb & d'étain, le tout 
à dofe égale , ajoutés- y une demie 
once de magnefie de Piémont 
préparée. 11 faut que tous ces in- 
grédiens foient fubtilement pulve- 
rifésjôc bien mêlés enfemble, après 



i 

lis Arts it Métiers. 221 

quoi on les met dans un pot échauf- 
fe au fourneau j on Py laide repo- 
fer pendant douze heures, puis on 
le remue bien, & enfuite on tra- 
vaille ce verre. 

Si la couleur ne plaît pas affes vous 
y ajoutés tant foit peu de chaux 
des deux métaux dont on a parlé , 
que vous incorporerés bien avec 
le verre , en le remuant comme 
il faut. Il ne faut que huit heures 
après cela d'intervale pour bien 
travailler le verre, qui fera d'un 
blanc de lait xrès-beau. 

. . Autrement. 

Il ne faut prendre ici que de la 
chaux d'étain pur (ans mélange de 
celle de plomb, & on n'employé 
que trente livres pefant de cette 
chaux fur deux cens livres de pure 
frette de criftal , avec une livre & 
demie de magnefîe de Piémont 
préparée. < ; 

Réduifés bien le tout en poudre, 
que vous mêlerés bien, puis mettés 
le dans un pot échauffé dans le 

K3 

j > - \ 

Digitized by Google 



222 Secrets concernans 

fourneau , où vous le laifïèrés dix- 
huit jours durant pour le purger v 
enfuite vous projetteras la matière 
dans l'eau pour la mieux purifier; 
puis vous la remettrés fondre dans 
le même pot après l'avoir fèchée. 

Si cette matière eft tranfparente ,. 
il faut y ajouter quinze livres de: 
chaux d'ctain, la bien mêler avec 
la matière fondue pour les mieux 
incorporer. Il fuffit de vingt- qua- 
tre heures pour rendre la couleur 
de ce verre très parfaite : car après 
ce tems elle eft plus belle & plus 
blanche que la neige , & on peut 
mettre ce verre en œuvre. 
Comment donner a» verre ta couleur 

de pierre d'azur. 

Cette pierre eft d'un bleu fembla- 
ble à celui des bluets des champs 
apellés à Paris Barbeaux , elle eft 
mêlée de roche & parfemée de 
quelques pailletés d'or & de cui- 
vre, elle vient des grandes Indes- 
& de la Perfe. 

. Comme il y a du mélange dans. 
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cette pierre, c'eftcequi fait qu'il 
n'eft pas aifé de limiter dans le 
verre } cependant on en vient à 
bout , quand on y aporte toutes les 
précautions néceflaires. Voici en 
quoi elles confident. 

Il faut fe fervir de la matière 
qu'on a employé pour faire le beau 
blanc de lait , & lorfqu'elie efteti 
fonte dans le pot ou on l'a mife , 
on y ajoute peu à peu de l'émail 
bleu en poudre dont les Peintre* 
fe fervent, on mêle bien le touç 
enfemble à chaque fois , & jufqties 
à ce qu'on voye que la couleur en 
foit comme on la fouhaiter 

Et pour^en être certain efTàyés» 
en Ci elle plaît & s'il n'y a rien à re- 
dire, laiffës-la repofer pendant 
deux bonnes heures , puis remués- 
la bien & en faites un fécond ef- 
fay. Si la couleur fe trouve parfaite,, 
il faut la laiffer repofer dix heures* 
puis la mêler encore une fois. 

Si elle refte dans le même était 
& qu'elle ne change pas de cou. 
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leur , il faut auffi toc la mettre en 
œuvre dans tout ce qu'on fouhaite 
en faire , & les ouvrages qui en fe- 
ront compofés feront de véritable 
couleur de Lapis, lazuli. ' 

Mais comme il peut arriver qu'en 
travaillant au verre il vienne à s'en- 
fier, il ne faut pour lors qu'y ajou- 
ter quelques feuilles d'or qui tien- 
dront le verre plus reflemblant à 
la couleur de la pierre d'azur. 
Comment donner la couleur de mar.. 

bre au verre. 

On fe fert pour cela de frette de 
criftal auffi tôt qu'elle eft fondue 
dans le pot , St. avant qu'elle foie 
purgée -, car ceft en cet état que 
le verre après qu'il eft travaillé 
imite afles bien le marbre. 
JDe la manière de donner au verre U 
couleur de fleur de pécher. 

Cette couleur eft fort agréable 
aux yeux , & pour réuflir à la don- 
ner au verre , on en prend qui eft 
tout préparé & teint en blanc de 
lait, & lorfqu'il eft en bonne foa- 
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te on y projette de la magnéfie 
de Piémont préparée , obfervant 
de l'y mettre peu à peu , remuant 
bien à chaque fois la matière juf- 
ques à ce que la couleur foit de- 
venue comme on la fouhaite. Il 
faut travailler ce verre auffi tôt 
qu'il eft en état, autrement la 
couleur fe perd $ mais quand il 
eft mis en œuvre à propos , il don- 
ne une très, belle couleur de fleur 
de pêcher. 

Comment teindre le verte en rouge 
v plein. 

Vous prenés vingt livres de fre. 
te de criftal , une livre de mor- 
ceaux de verre blanc r 6c deux 
livres d'étain calciné , vous mêlés 
bien le tout enfemble& le métrés 
dans le pot au fourneau , afin qu'il 
fe purifie, • * fc 

Quand cette matière eft fondue- 
an y projette une once d'acier cal- 
ciné & réduit en poudre r on y 
ajoute une once de fcorie de fer 
cfcui tombe de l'enclume r auffi puU 
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verifée fubcilemenc j on met lis- 
tout enfemble en remuant bien le- 
verre avec le crochet de fer dans 
Je tems qu'on mêle cette poudre r 
pour empêcher qu'il ne s'enfle: 
trop. 

• Enfuite biffés- la bien incorporer 
pendant cinq ou fix heures } on 
prendra garde de ne point trop> 
mettre de cette poudre , car le ver- 
re feroit noir, au lieu qu'il doit 
être clairluifant , & de couleur 
jaune obfcure. 

Alorsil faut prendre environ fix: 
gros de cuivre rouge en poudre 
calciné & préparé , le jetter fur- 
ie verre fondu , le mêler , & le re- 
muer fouvent , & à la troifiéme ou< 
quatrième fois le verre fera rouge: 
comme du fang; 

Si la couleur n'eft comme on làt 
fouhaice , il faut la travailler in- 
continent , crainte que le verre ne- 
devienne noir & que la couleur ne 
fe peide v ce. qui demande beaiu 
«objj de précaution ^ mais s'il ar^ 
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ri voit néanmoins que la couleur 
vint à fe perdre , il feroit à propos 
d'y ajouter de nouvelle fcorie de 
fer en poudre & elle reviendroit. 

Voilà toutes les précautions qu'il 
faut aporter à la préparation de 
ce verre, 6c qui demandent un peu 
d'attention & beaucoup de foin 
d'autant que les couleurs opa- 
ques ont un corps, & que celles 
qui font tranfparentes n'en ont 
point. 

Differentet manières de colorer 

Crifial. 

Le Criftal artificiel comme orc 
fait , & qui eft celui dont nous en- 
. * tendons parler ici , eft compofé de 
fable & de foude d'alican : ce 
corps tranfparent n'eft pas moins, 
fufceptible de couleurs différentes 
que celui du verre , & l'un & l'auu 
tre ont leur mérite particulier :: 
ainfî après avoir enfeigné la ma- 
• : niere de teindre le dernier , voion* 
. ce que l'art de la Verrerie nous 
fournira pour réuflir dans l'autre. 
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Comment donner la couleur de périr 

au Criftai. 

Quoyque la couleur de perle 
Orientale foie très belle, &qu'il 
fembleà eaufedefon grand éclat 
qu'on ne puifTe poineparvenir à 
donner au Criftai, cependant on 
r y réuflît aifément en y employant 
le tartre feuL. 

Mais pour en voir l'effet avec 
certitude, il faut calciner cette 
drogue jufques à ce qu'elle blan- 
chine , puis après avoir bien purgé 
lafrette de criftai de roche , lorf. 
quelle eft en bonne fonte dans le 
four v on projette le tartre par def- 
JGlis à plufieurs fois } & lorsqu'il eflr 
blanc cornme on Ta dit, il faut biea 
mêler toutes ces matières à- cha- 
que fois , en les remuant jufqu'à ce* 
que le verre devienne couleur de- 
perle;. 

Et quand! lia couleur eft parve- 
nue au. point de fa perfe&ion y &C 
qu'elle a un œil 1 qui: plak / on 1& 
n^c e& otavre auûk ^ 
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le fe perd aifément. On fait des 
ouvrages de ce Criftal qui font 
très, beaux. 

Comment donner au Criftal la fouleur, 

de Vipère. 

Prenés deux onces de morceaux 
de criftal de roche , autant d'an- 
timoine crud , avec une once de 
fel armoniac , réduifés ces trois 
dernières matières en poudre , ftra- 
tifïés les morceaux de criftal avec 
ces poudres dans un creufet qui 
réfifte au feu , couvres ce créufet 
d'un autre,, percés le cul , lattes-, 
les bien enfemble , & quand le lie 
fera fec, pofés les dans le milieu 
d'un fourneau que vous, remplirés^ 
de charbon , faites- le allumer dou- 
cement,àfin que le criftal s'échauf- 
fe peu à peu. Il fumera beaucoup 
quand il commencera â fentir la 
chaleur -, cette couleur eft dange- 
reufe à faire à caufe des matieres> 
qui entrent dans fa comportions 
on fait cette opération fous une 
cheminée biea largue x 8c quand 1m 
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fumée veut s'exhaler, ilfautfortir 
; de la chambre , parce que les par- 
ties qui en forcent font mortelles. 
* p Cela fait , laifTés éteindre le feœ 
de lui même & refroidir le creufec, 
vous ôterés après cela les-mor- 
ceaux de criftal qui feront au haut 
du creufet de couleur de rubis & 
marquetés de belles taches: ceux 
qui fe trouveront au fond feront l& 
plupart de couleur de vipère. 

Il faudra féparer les autres mor- 
ceaux qui auront les couleurs difé- 
rentes, & faire polir le tout fur la 
rouë comme les autres pierres ,puis 
on les met fur des feuilles , &on les 
travaille comme on veut. 
Manière de donner au Criftal de roche 

la couleur de Rubis $ de Topôfe r 

d'Opafe , d'Helttrope , & autres. 

Un Philofophe moderne , Se 
dont les principes font des plus 
fiiivis aujourd'hui, a bien eu rai- 
fon de dire que la couleur n'écoie 
p4s ce qu'elle paroifToit à nos yeux j. 
c'èfk à. dire 4 y que la verd ou la- 
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jaune n'étoientpas en fubftance ce 
qu'on les voyoic r mais que ces dif- 
férentes couleurs dépendoienc de 
l'arrangement difFerencdes parties 
qui parcoienc des corps qui leur 
/ ëtoienc opofés. 

A in fi on ne doit point s'étonner 
de voir que les criftaux que nous 
mêlons avec les matières qui les 
teignent , prennent des couleurs Ci 
différentes, vu qu'ils font tous ren- 
fermés dans un même vailleau^ 
avec les mêmes matières. 

Les morceaux qui font les plu* 
élevez font bien plus pénétrés des> 
efprits qui montent toujours,& ont 
bien plus de vivacité que ceux qui 
font deflbus , parce que ce font or- 
dinairement les parties les plus fub* 
tiles de la matière qui agiffent fur- 
ies premières, lesquelles étant dé-- 
barraffés de ce qu'il y a de plus ter- 
• reftre, doivent avoir quelque chofe: 
de plus vif & de plus beau j mais veJ 
nons prefcntement à la pratique 3> 
6r pour y. réufTir;: 
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Pr enés deux onces d'orpiment y 
qui foie d'un jaune cirant fur la 
couleur d'or ou de fafran, & au- 
tant d'arfenic criftalin , une once 
d'antimoine crud,& le même poids 
de fei armoniac , que le tout foie 
pulverifé fubtilemenc, &bien mêlé 
enfembie.' " . 

Cela obfervé , prenés de cette 
poudre & en ftratifiés des rçor- 
ceaux de criftal de roche dans un 
grand creufet , mettant les plus 
petits morceaux au fond & les plus 
gros deflfus, qui foient bien rafinés 
& fans taches. 

, Après que le creufet aura été 
rempli de la poudre & des criftaux^ 
il faut le couvrir d'un autre creu- 
fet , les bien lutter , & laifler fçcher 
le tout: le creufet de deflfus doit 
être percéen haut > afin que la fa- 
mée des paatieres qui y font con- 
tenues, ayant par là dire&ement 
fon iiliie > teigne mieux les criftaux 
en p a flanc i ce qu elle ne feroit pas 

fîelle fe diffipoit par le* jointures* 
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Le lit étant bien fec , on mec 
Je creufec dans le fourneau , on le 
garnit bien de charbon jufques i 
Ja moitié de celui qui eft deflus, 
puis on l'allume petit, à- petit. Il 
faut, comme au précèdent arti- 
cle , fe garantir de la fumée qui 
eft dangereufe, & faire en forte 
que les charbons s'allument bien , 
afin que l'opération réîiffifle,& que 
la fumée & le feu ceûent d'eux- 
mêmes. 

Il ne faut point qu'il entre d'air 
.dans le creufet, c'eft pourquoi on 
le ferme d'unbouchoh, de peur 
auffi que les morceaux de crift&l 
étant chauds on ne ceflent : fi par 
mal malheur cela arrivoic > ils ne 
pourroient feryir de rien. 

Quand les creufets font refroidis, 
on les délutte , & on en tire les 
criftaux, dont la meilleure par- 
tie auront acquis les couleurs donc 
nous avons parlé. On fait polir 
après cela fur la rouë , ceux qui 
font les plus colorés : cette roue 
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achevé de leur donner tout l'éclat 
poffible & convenable aux pierres 
donc a fait mention. 

Toute la réuffite de ce fecret 
confifte en un bel orpiment de cou- 
leur d'or, &fion ne réiïflic poinc^ 
pour la première fois , on recom- 
mence une féconde , obfervanc 
bien tout ce qu'on vient de dire. 

Le criftal couleur de rubis fera 
rouge comme du fang, parce que 
le Rubis ordinaire a cette même 
couleur, il eft très dur, 6c mêlé 
d'une petite portion de bleu. 

Comme le Topafe eft une pierre 
précieufe d'Iaphaneôt de couleur 
verdâtre, mêlée d'un peu de jaunej 
le criftal qui doit en aprocher aura 
une même couleur , excepté qu'il 
ne jettera point de rayons dorés 8c 
verdâtres comme le véritable To* 
pafe. 

On apelle Topul , une très- belle 
pierre précieufe , polie, luifante* 
qui participe des couleurs de l'Ef- 
carboucle de i'Amethyfte & de 
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l'Emeraude, & de ces couleurs qu'a 
un criftal, fur lequel toutes les par- 
ties des drogues contenues dans le s 
creufet ont agi pour le rendre tel * 
& enfin quand l'opération a bien 
réûfli , ce criftal eft tout des plus 
beaux. 

Pour l'Elhtrophe, quieft auflî une 
pierre précieufe, elle a la couleur 
verte , traverfée de points ou vei- 
nes rouges comme du fang 5 & c'eft 
ainfî qub paroît le criftal qui l'i- 
mite. 

_ - - 

■ 

CHAPITRE XIV. 

■ 

Pour donner î Alun & les 

G ailes t 

POur donner l'alun &Ies galles,, . 
faites bouillir pendant une 
heure les galles } il en faut pour le 
moins cinq livres pour dix aunes- 
de drap , & plutôt plus que moins y 
«lies commenceront à bouillir en 



Digitized by Google 



même tems que l'eau , yous les re- 
muerés toujours pour les bien mê- 
ler. Quand elles auront bouilli &C 
que vous voudrés mettre le vitriol, 

E renés bien garde que l'eau ne 
ouille pas.Lorfque le vitriol com- 
mencera à bouillir , faites, le bouil- 
lir dans ce bain pendant une heure j ' 
c'eft-à dire , qu'il faut le diflbudre 
dans cette eau de galles , vous y 
mettrés aufli de la moullée , avec 
de la gomme à proportion. Pour 
, dix aunes de drap , il faut quatre 
onces de gomme arabique. Re- 
marqués qu'avant que de mettre 
lès galles , on fak refroidir le drap ; 
quand on veut lui donner la cou- ♦ 
leur ou le vitriol, on le trempe fepc 
ou huit fois , on le laiflè refroidir , 
& fi la couleur n'eft pas comme on 
la veut, il faut le tremper encore 
trois ou quatre fois , jufqu'àceque 
la couleur plaife. Il faut que le vi- 
triol ait donné une bonne cou- 
leur. 

Si vous voulés que vôtre couleur 
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foie belle & nette , faites laver le 
drap dans l'eau de rivière ou de 
pluye y faites le enuyer , & puis 
donnes- lui le fa von. Vous pren- 
drés deux onces de favon pour 
un drap qui pefe quatre livres j 
le favon fera fondu dans l'eau 
avant qu'on y mette le drap. Si 
vous voulés faire perdre au drap 
Podeur d'huile qui eft dans les 
Laines , il faut prendre fur dix 
aunes de drap quatre onces d'i- 
ris , & dix écuëlles de feieure de 
Cyprès : cette feieure Ce met dans 
l'eau bouillante, en forte qu'on 
puifle y mettre la main fans fe brû- 
ler, vous y mettrés le drap en le 
trempant toujours. Si vous don» 
nés au drap l'eau d'alun , gardé&Jj 
vous bien de lui donner le Guefde 5 
c'eft ce que font tous ceux qui 
veulent épargner le tems & la dé- 
penfe , lorfqu'ils travaillent en vio- 
let , en verd , en bleu , en jaune , 
& en noir commun. 

t > 

• « 



2$ SiCXtTS «ONCERk ANS 

D» Guefde, . 

J'ay dit que quand on fait le 
violet , le bleu , fie le noir commun , 
il faut donner l'alun - y ce que ne 
font pas la plupart des Teinturiers, 
ou pour mieux dire , il n'y en a 
aucun qui le faflèj ils veulent évi- 
ter la dépenfe & épargner leur 
tems , d'abord ils ont recours au 
Guefde$ ils ne fe donnent feule- 
'ment pas la peine de faire laver fie 
nétoyer les Etofes & les Laines 
qu'ils veulent teindre. 

Le Guefde eft une herbe qu'on 
trouve dans la Romagne , on l'a- 
pelle Herba Guelda ; il y a un tems 
propre pour la cueillir 5 on la fait 
pourrir comme le fumier de che- 
val , on l'employé aux couleurs 
que nous avons nommées. Les 
Teinturiers qui font ces couleurs 
pèchent plutôt en ne donnant pas 
afles de couleur , qu'en en donnant 
trop. Les couleurs qui font trop 
chargées ne gâtent jamais les Eto- 
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fes , qui en bouillant beaucoup ne 
font que fe gâter. 

Lorfqu'on trempe les Etofes, ii 
ne faut pas les forcer , on les gâ. 
teroit. 

Les Teinturiers doivent avoir 
grand foin de ne les pas trop im- 
biber. 

Prenés garde de ne pas les ex- 1 
pofer au foleil , qui fait perdre les 
couleurs , fur tout l'Ecarlatte , le 
violet, le rouge , &c. 

Vous vous fouviendrés que dans 
la teinture , il ne faut fe fervir que* 
de l'eau de la rivière ou de celle 
de ployé , ce font les meilleures de 
toutes les eaux.Pour quatre ou cinq 
aunes de Drap , il faut une livre de 
galles j Ci la couleur n'eft pas afles 
belle , il faut remettre l'Etofe dans 
le vitriol , & faire la même chofe 
après chaque bouillon, bien la- 
ver l'Etofe, & recommencer juf- 
qu'à ce qu'elle ait la couleur que 
vous voulés. : 
Il ne faut jamais faire des teia- 
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tures dans les lieux où l'eau man- 
que , elle eft trop néceflaire pour 
laver les couleurs , on ne fauroic 
s'en pafler. 

Pour teindre toutet fortet d' Etofes. 

> 

. Sur chaque livre de Soye ou d'E- 
tofe , prenés une once d'alun de 
roche , que vous ferés difloudre 
dans autant d'eau qu'il en faut 
pour contenir au large les Etofes, 
que vous laiflèrés tremper pendant 
une nuit j le matin vous mettrés 
'dans un chaudron plein d'eau qua- 
tre onces de fuftet coupé bien me- 
nu , que vous ferés bouillir dans 
l'eau , & vous la ferés paner à tra- 
vers un linge , vous y tremperés les 
Etofes , l'eau étant bien chaude , 
retirés l'Etofe &prenes.labien. 

Dans cette eau vous mettrés un 
peu de' vitriol, plus il y en aura, 
& plus obfcure fera la couleur.Sou- 
venés-vous qu'il ne faut pas que 
l'eau bouille lorfque vous y trem- 
perés l'Etofe , que vous retireres 

pour 




» 
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pour la laver dans Peau froide j 
alors vôtre ceinture fera parfaite. 
De la graine d'Ecarlatte. 

C'eft la graine la plus précieufe 
pour la teinture , on Papelle la 
graine des Teinturiers , elle vient 
fur de petits arbrifTeaux , qui por- 
tent de petites goufles où fe trouve 
la graine, qu'on nomme d'Ecar- 
latte, ou Kermès : ces goufles fonc 
le fruit des rameaux , qui font gros 
comme le brasj elles font rondes 
comme des lantilles , qnand on les 
a, cueillies on les fait fecher. La 
graine d'armenie eft afliiremene 
une des meilleures j après celle la 
vient celle des autres pays de TA- 
fie. La troifiéme eft celle qui vient 
d'Efpagne. Le bois de ces arbrif- 
feaux eft bon à brûler. La meil- 
leure graine eft celle des goufles 
qui fe trouvent à terre , lorfqu'eL 
les tombent par leur propre matu- 
rité. La graine de Syrie , & celle 
d'Andabîe en Arménie , eft beau- 
coup meilleure que celle d'Efpa- 
Tome IV. L 
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gne , comme je viens de le dire j 
cette dernière croit fur des arbrif- 
feaux beaucoup plus petits 3 quand 
les Efpagnols la cueillent , ils onc 
la négligence d'y biffer des feuil- 
les qui produiflènt des vers. 

Elle a un goût amer & ftiptique j 
les Médecins s'en fervent pour des 

remèdes. 
pour teindre én noir le fil <£* la 

Soye, 

Prenés une demie quarte de fa- 
rine de feigle mefure de Venife , 
faites en un levain comme pour 
faire du pain : ce levain doit être 
liquide & chaud , afin qu'il foit 
bien levé donnés- lui une cuve de 
fix féaux } vous mettrés ce levain 
dans de l'eau tiède, vous le dc- 

• tremperés peu à peu jufqu'à ce 
qu'il foit bien diûout $ prenes foi- 
xante & quinze livres de moulée, 

- que vous mettrés dans une eau 
chaude , en forte qu'on y puifle 
tenir la main , il faut que la cave 
foit pleine , vous la couvnres d un 
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drap qui fera bien attaché pour 
l'empêcher de fe refroidir & de 
s'évaporer 5 vous remuerés PEtofe 
deux fois par jour , & aurés tou- 
jours foin de la bien couvrir , vous 
continuerés pendant huit jours } 
vous pouvés conferver cette cuve 
pour vous en fervir dans le befoin. 
Quand vous voudrés teindre > vous 
aurcs des feuilles de houx ( ruzo ) 
dont vous employerés une livre fur 
une livre de filou de foye que vous 
voudrés teindre , vous mettrés ces 
feuilles dans un petit chaudron où 
elles bouillirons trempés dans cet- 
te teinture avec la main le fil , que 
vous retirerés un peu après f vous le 
fecoiierés trois fois par heure. 

Pour teindre en rouge du Fil ou it 

la Toile. 

Premièrement vous la mettrés 
en rouge, fuivant la recette que 
nous avons vu ci deiîus j enfuite 
prenés une once de bréfil concafl 
lé bien menu, & le mettés dans 
un petit chaudron plein d'eau > 

Lz 
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avec de l'alun de roche de la gro£ 
feur d'une noix , vous ferés bouillir 
le tout pendant deux heures * s'il y 
a trop d'eau , vous en ôterés , pour 
ne laiflèr que celle que vous juge- 
rés néceflaire j vous tremperés le 
fil avec la main, comme nous avons 
dit ci deflus , lorfque le fil vous pa- 
roîtra de la couleur que vous fou-J 
haités,vous l'étendrés pour le faire 
fecher. 

Pour teindre en rouge des Toiles &* 

des Etofef. 

• Prenés en feuille de Rodoul un 
poids égal à ce que vous voulcs 
teindre $ Ci vous n'avés pas des 
fettilles de Rodoul , prenés' des 
feuilles de galles, dans la même 
quantité , vous les mettrés dans 
autant d'eau qu'il en faut pour 
couvrir l'Etofe -, vous les fe.és 
boiiillir en mêlant & rémuant J'E- 
toffe deffus dellbus dans le chau- 
dron , d'une manière que la fumée 
pe vous incommode j prenés l'E- 
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tofe par les bouts , enfoncés la 
dans Peau avec un bacon , & re- 
mués- la bien de tous les côtés pour 
lui faire prendre la teinture pen- 
dant deux heures } après l'avoir 
bien preffée , faites i'eflfuyer , &le 
matin des qu'elle fera feche , met- 
tés devant le feù autant d'jeau clai- 
re qu'il y en avoit au commence- 
ment j faites la chauffer, mais ne 
la faites pas bouillir , il faut feu- 
lement qu'elle foit prête à bouiU 
lir : ayés une autre chaudière , ou 
vous ferés fondre de l'alun pour le 
mettre dans cette eau $ ce fera de 
l'alun de roche crud , dont vous 
prendrés une livre de ce que Vous 
devés teindre , lorfqu'il fera dif- 
fout , vous le mettrés dans l'au- 
tre eau que vous avés fait chauf- 
fer 5 remués bien l'Etofe lorfque 
l'alun y fera , & de la manière que 
nous avons dit qu'il falloir faire 
dans l'eau de galles $ quand cela 
fera fait, vous prendrés une once 
& demi de bréfîl pour une livre 

L3 
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d'Etofe, vous couperés ce bréfil 
bien menu , comme on a accou- 
tumé de faire, vous le mectrès 
dans une eau bien forte faite de 
chaux , vous l'y ferés tremper dans 
une terrine pendant une demie 
heure, & vous mettrés devant le 
feu de l'eau fraîche , autant que 
nous avons dit ci defliis , & quand 
elle fera prête à bouillir, prenés 
autant d'eau qu'il en faut pour dé- 
trempera gomme arabique , dont 
vous prendrés un tiers d'once pour 
une once de bréfil , & puis met- 
tés ce bréfîl dans cette eau que 
vous venés de mettre devant le 
feu , & faites, le bouillir pendant 
une heure & demie : pour con- 
noître s'il eft cuit ,^jettés en une 
goutte fur l'ongle , Ci cette gout- 
te ne tombe pas , il eft cuit * fi el- 
le tombe , vous le ferés bouillir 
jufqu'à ce qu'elle ne tombe pas , 
alors vous y mettrés la gomme 
difïbute Si détrempée > vous lui 
ferés prendre un bottillon , vous 
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le couvrirés avec un couvercle , 
autrement tout s'en iroit en fumée$ 
puis vous l'ôterés du feu pour le 
faire- repofer, & jufqu'à ce qu'il 
devienne clair } alors mettes en- 
core une fois autant d'eau que vous 
en avés mis au commencement § 
cette dernière eau fera fur le ref- 
te du bréfil qui demeure dans le 
fond $ vous y mettrés. encore au- 
tant d'eau de chaux que vous en 
' avés mis pour détremper le bréfil , 
vous la ferés bouillir pendant une 
demie heure, vous prendrcs ce 
qu'il y aura de plus clair , & le fe- 
rés repofer , mais vous metrrés de- 
dans ce que vous voulés teindre,; 
vous le tremperés ert remuant pen- 
dant un quart d'heure, puis vous 
le mettrés dehors & l'étendrés ; 
il faut partager la première eau de 
bréfîl avec la féconde , jufqu'à ce 
qu'elle confume à moitié & qu'elle 
devienne tiède j vous étendrés l'E- 
tofe, vous la remuerés &la pref- 
ferés , & puis vous la tirerés de- 
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hors & l'ouvrirés j fi elle vous pa. 
roît bien , vous prendrés une gout- 
te ou deux de cette eau de chaux , 
fuivant que vous en aurés befoin , 
que vous étendrésj fi la couleur* 
eft belle , vous ne remuerés plus , 
de peur de trop imbiber l'Etofe j 
vous la preflèrés, l'efluyerés à l'om- 
bre & la foulerés , & vôtre Etofe 
fera d'une belle couleur. Remar- 
qués qu'avant que de rien faire , 
il faut bien laver ce que vous vou- 
Jés teindre, que cefoitdu coton , 
de la toile , de la futaine , ou ce 
qu'il vous plaira : je dis qu'il faut 
bien laver & faire bien fecher avant 
que d'entreprendre la teinture. 

Pour teindre en noir. 

$ 

Prenés une cuve d'eau dont oh 
parfume les cuirs, & une bonne . 
terrine de moulés fraîche qui ait 
été fous la pierre à éguifer $ vous 
ferés bouillir le tout pendant une 
heure , en remuant bien , afin que 
rien ne s'attache, puis vous met. 
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très le tout dans une cuve avec 
une terrine de vinaigre fort que 
vous couvrirés , & remueras deux 
ou trois fois par jour. Quand vous 
voudrés faire la teinture, prertés 
autant de livres .de feuilles de Ro- 
doul que pefe PEcofe $ fî vous n'a- 
vés pas des feuilles , preriés des 
galles, dont le poids fera égal a* 
tiers du poids de PEtofe : vous re- 
mueras pendant un quart d'heure 
PEcofe , que vous preflerés dehors 
avec deux gros bâtons , & prenés 
de ce bain qui eft dans la cuve 
& le mettes dans un vafe couvert, 
où vous remuerés bien PEtofe pen- 
dant un quart d'heure , mettes la 
dehors, faites cela trois ou qua- 
tre fois r puis lavés PEtofe dans, 
une eau courante, ou dans le canal, 
comme nous faifons à Venife , la 
remuant jufqu'à ce qu'elle forte de 
Peau bien noire & belle j faites, ia. 
fecher , fi elle ne vous paroît pas af- 
fés belle, recommencés comme 
vous avçs fait , jufqu'à ce qu'el* 
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le foie comme vous voulés 5 iî 
vous trouvés qu'elle foit comme il 
faut , mettes près du feu autant 
d'eau qu'il en faut pour vôtre Eto- 
fe } fi c'eft une pièce de toile qui 
ait vingt aunes , prenés un quar- 
tron de farine, faites lui prendre 
un bouillon , ôtés ce qui eft clair % 
mettes, y un demi verre d'huile 6c 
une cuillerée de leffive , mêlés le 
tout enfemble & le mettes dans 
cette eau chaude , trempésavec la 
main vôtre Etofe pendantun quart 
d'heure , tirés- la , faites l*efluyer 6c 
la donnés au foulon , & fi le fil 
n'eft pas propre à être foulé , on 
peut le teindre de cette manière y 
comme aufli les Etofes parfumées 
. & les futaines , & les peaux pré- 
parées /prenant garde de faire le 
bain tiède & pas trop chaud , par- 
ce que la chaleur gâteroit les 
peaux j on leur donne trois fois 
la teinture , la troificme fois on 
les fait fecher , quand elles font 
feches , il faut leur donner l'huile 
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avec une compreflè & tourner les 
peaux de tous les côtés, afin que 
l'huile fe répande par tout ^ il ne 
faut pas prefler l'huile , mais la ré- 
pandre arec l'éponge , & vôtre 

teinture fera parfaite. 

• ■ 

Pour teindre des Etofes en brun. 

w 

. * • » 

v « 

i 

Prenés trois onces de vitriol 
romain , & autant de galles - y fai- 
tes bouillir l'Etofe dans autant 
d'eau qu'il en faut , trempés- la , 
& lorfqu'elle aura pris trois ou 
quatre bouillons , ôtés la chau- 
dière du feu , & mettés l'Etofe 
dans cette eau de vitriol & de gal- 
les , où vous la remuerés bien pen- 
dant un quart d'heure trois fois. 
Cette eau de vitriol eft blanche 
& claire comme un criftal. Il faut 
bien laver les Etofes avant que de 
les mettre à la teinture , autremenc 
la teinture ne feroit pas égale. La 
toiie doit êcre foulée , prenés bien 
garde de ne la pas racler. 

L6 
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four rendre blancs des Bonnttt ou des 
Etofer qui font ternies } cette rectt~ 
te efi de BoRTholamlo d'An- 

DRE A DE MîLAN. * 

I 

Lorfque le rems a effacé où terni j 
la couleur, lavés l'Etofe comme 
lorfqu'elle vient d'être tondue j ; 
prenés du blanc d'Efpagne qui j 
{bit bon, frottez- en l'Etofe, fechés i 
& la battes avec un bâton en la i 
remuant bien } faites écouler Peau* V 
cardés & tondes l'Etofe , elle de- 
viendra belle , blanche , & pleine 
de poil. ' 

: Pour teindre e» ")>eri des Toiles. 

. Premièrement pour faire une 
couleur plus ou moins obfcure 
dans la même cuve , on prend plus- 
ou moins de couleur. Remarqués; 
que pour chaque pièce , vous prenw. 
drés le tiers de feuilles de Cor- 
»iola , ou quinze livres de guede,, 
que vous ferés bouillir dans au- ! 
tant d'eau qu'il en faut. Si vous j 
voulcs teindre des peaux, prenés» 
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pour quatre peaux un barril de 
cendres cuites ou d'alun , que vous» 
mêlerés bien, faites que l'herbe 
foie toujours deflfous. Le tout bouil- 
lira pour le moins pendant quatre 
heures, puis vous ôterés du feu 
les voiles fit les prefièrés dans l'eau* 
froide. Sur trois onces de l'eau de 
ce bain, vous mettrés une demie 
emeo de verd de- gris diflout dans 
ira pot , & puis jettes- le dans le 
bain , & mêlés- le avee un bâton y 
alors vous y metcrésla toile, que 
vous remuerés bien en la trem- 
pant. Sur dix- poignées d'herbe, 
ii faut demie pêle de cendre ; & 
fî la couleur eft trop jaune, ajou- 
rés y à chaque fois une once de 
verd.de- gris. 

Pour teindre le Drap en noir. 

Prenés du vitriol & de l'écorce 
de Honaro , mêlés- les bien $ de ce 
mélange vous ferés fur vôtre drap* 
une couche de trois doigrs d'épaif- 
feur. Puis prenés delà limure de* 
fer; yous mettrés une ço^và; de* 
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de cette compofition , & une poi- 
gnée de limure de fer. 

L'Auteur de cette compofition 
dit, qu'il faut faire comme lors- 
qu'on fait la pâte , prendre un tiers 
de cette compofition avec la li- 
mure de fer, & les autres deux 
tiers d'eau qui remplifle le vafe où 
fera cette compoficion. Il faut laif- 
fer cette compofition pendant 
vingt-quatre jours, puis vous en 
tirerés Peau pour* la conferver. 
Vous remettrés toute l'eau qui re- 
ftera , pendant quatre autres jours 
de la même manière que la pre- 
mière eau } vous l'ôterés , & la 
remettrés une autre fois de la 
même manjere. Vous conferverés 
cette leflive , elle eft bonne. En* 
fuite il faut teindre dans les gal- 
les, comme nous avons dit dans 
les autres recettes. Cette teinture 
eft bonne. Si yous voulés teindre 
des Etofes de laine, il faut que 
cette compoficion foie chaude, 6C 
il faut qu'elle foit froide , fi vous , 
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roules teindre des toilesl Ne jet- 
tes point ce qui reftera y parce que 
vous vous en fervirés fort bien 
pour teindre une autrefois , il few 
ra alors meilleur que ce dont vous 
vous fervés. 

Pour teindre en noir der Futaincf , dey 
Toilet ou dt$ Fil. 

Mettes l'Etofe dans la galles, 
avec le vitriol. Prenés de l'eau de 
gomme autant qu'il en faut , faites- 
ta couleur-, lorfqu'èlle commet 
cera à bouillir, mettes- y le vi- 
triol} il faut qu'elle bouille pen- 
dant deux mi/erere i mais ôtés-la 
du feu , & faites la refroidir j re- 
mettes- la devant le feu , faites, la 
bouillir encore avec les galles 6c 
te vitriol, remuant bien le tout,, 
comme lorfqu'on lave un linge^ 
renouvelles le bain dans une eau 
de galles deux ou trois fois , juf- 
qu'à ce que la couleur vous plaife. 

• Pour faire de l'eau d'Ecarlatte. 

1 Prenez du via blanc , matés- 
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le dans un pot avec une once de 
bréfil & une dragme de graine $ 
faites- la bouillir jufqu'à ce qu'elle 
foit réduite à moitié $ Iorfqu'elle 
fera bien cuite, vous y mettrés 
trois quarts d'once d'alun de ro- 
che & un quart d'alun de plume j 
c'eftà-dire, de fleur de piera j 
mettes cela devant le feu , mêlés 
bien jufqu'à ce qu'il fe diflblve bien 
fur tout l'alun $ quand tout fera 
parfaitement bien réduit en pou- 
dre, vous le paflèrés avec un linge 

fin , que vous tremperés dans du 
vin blanc avant que de vous en 
fervir, en forte que ce linge ne 
prenne pas trop de cette eau , vous 
Je prefTerés bien , & il fera imbibé 
& arrofé de vin blanc. 

pour faire une belle couleur verte. 

Prenés du verd de gris réduit 
en poudre & de la limure de cui- 

. vre , que vous mêlerés & mettrés 
dans un vafe de cuivre pour le 

" faire tremper dans du vinaigre bien 
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fort , où vous mettrés un peu de 
fel armoniac fondu v un peu d'alun 
de roche , du fel gomme & de la 
fiance chaude. Chaque jour vous 
roêlerés ces drogues avec le vi- 
naigre. Cette compofition fera une 
belle couleur. La quantité de la 
limure eft une livre & demie , &: 
celle du verd-de gris deux livres $ 
il faut du vinaigre autant qu'il fera 
néceffàire pendant quinze jours. 
Chaque jours vous remuerés bien 
avec un bâton. Cette compofition 
fe confervera auffi long tems que 
vous voudrés, 6c fera toujours un 
beau verd. § 

Une eau , ou une lejjive pour teindre 
toutes fortes de chofts , en y mettant 
de Veau forte de chaux. 

Premièrement faites un chapi- 
1 teau de cette manière, prenésde 
Peau commune , de l'urine humai- 
ne, du vinaigre blanc & fort , de 
l'or pigmant , autant de l'un que 
^ de loutre., de la chaux vive la 
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moitié moins , & de la cendre de 
chêne deux fois autant que de la 
chaux $ faites bouillir tout cela en- 
femble jufqu'à ce qu'il diminue 
d'un tiers : vous ferës diftiller cet- 
te eau dans un petit fac de feutre , 
coupé en pointe comme une lan- 
gue de chien, vous conferverés 
cette eau ou cette leflive pour vous 
en fervir quand vous voudrés , 
vous y mettrés de l'alun & du tar- 
tre. Quand vous voudrés faire une 
couleur , prenés de cette couleur „ 
la mêlés dans cette eau , où vous 
mettrés ce que vous voulés tein- 
dre , vous le ferés bouillir. Vous 
mettrés cela dans un vafè de ver- 
re , que vous mettrés dans du fu- 
mier de cheval pendant environ 
cinq ou fix jours. Cette teinture 
fera toujours bonne. Si Vous y 
mettés du vermillon, elle devient 
dra rouge , & verte fi vous y met- 
tés du bréfil , & ainfî des autres 
couleurs. 
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Pour faire une eau qui teindra en "Verd 9 
en jaune , en noir » en rouge , en 
Iriolet y &e. 

Prenés du vitriol romain, de 
l'alun de plume , ou de l'alun de 
fcagleola , du fel armoniac , de 
chacun deux livres, & une livre 
de cinnabre. Faites avec l'alambic 
une eau, que vous conferverés. 
Lorfque vous voudrés teindre en 
rouge , vous mettrés dans cette 
eau de la graine réduite en pou- 
dre, 6c vous lamêlerés bien avec 
cette eau j ce que vous teindrés ne 
perdra jamais fa couleur. Vous 
ferés la même chofe pour les au- 
tres couleurs , qui feront toujours 
belles & agréables. 

Z/ne eau pour teindre en noir, 

Prenés trois onces de vitriol 
romain, trois onces de gomme 
arabique , une livre de galles, trois 
onces d'alun de roche , & huit 
onces de v'n* 
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Mettes dans l'alambic du fuc d'é- 
corces de noix fraîche , du fuc de 
pommes de grenade , de la gom- 
me arabique , de chacune de ces 
trois chofes une demie once , deux 
onces de vitriol romain , & vous 
ferés une eau noire. 
/ Pour donner] au Fil une couleur 
S rougeâtre. 

Menés une pinte de vinaigre 
blanc bien fort dans un vafe de 
cuivre,mettés y un morceau de fer 
i roiiillé, expofés-le au foleil pen- 
j dant quelques jours , & puis ôtés 
le fer & mettes un quart d'alun 
de roche , & du guede bien con- 
cafle 5 mçttés le vafe fur les cen- 
dres chaudes , trempés- y le fil , , 
puis faites- le fecher à l'ombre j ' 
vous le tremperés & ferés fecher 
comme cela plufieurs fois. Enfuite 
vous le ferés bouillir en le trem- 
pant de tems en tems pendant une 
demie heure j vous ne le prefTe- 
rés pas , mais vous le laifTerés fe« 
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cher en dégoûtant à l'ombre, puis 
vous le laverés dans l'eau fraîche , 
&. laifles le encore fecher à l'om- 
bre. 

Une eau de bois de Bréfil qui ne fe 

gâte jamais. 
Prenés une once de bréfil pilé 
bien mena, une livre d'eau com- 
mune , de la colle de poiflbn une 
demie once , d'alun de roche deux 
onces. Cette eau fe conferve plu- 
fîeurs années. Faites tremper ces 
drogues dans cette eau commune 
pendant trois jours > puis faites /a 
bouillir dans un p>ot vernifTé , que 
vous couvrirés i vous la ferés boiiil- 
lir jufqu'à ce qu'elle foie réduite à. 
moitié. Celle d ; bréfil fera exeel- 
• / lente.. - 

Vn< -excellente eau de bois de Bréfil. 
' Prenés du vin blanc deux onces, 
du bréfil bien menu une once, de 
l'alun de roche la grofTeur d'une 
châtaigne , de la graine la grofleur 
d'une noix } faites bouillir le tout 
^ jufqu'à ce qu'il diminue d'un tiers, >, 
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faites l'écouler dans un petit fac» 
& puis expofés le au foleil , de 
quatre en quatre jours $ faites l?é- 
couler , & continués pendant vingt 
jours, & puis prenés trois parties 
de bréfil &une de gomme arabique 
dilIbutedansTeau, mettés la dans 
une phiole , où elle reftera un jour, 
faites la paflfer au travers d'une 
manche trois fpis. 

De Veau de Gomme. 
Prenés une phiole pleine d'eau » 
mettés y de la gomme arabique , 
faites la bouillir jufqu'à ce qu'elle 
ait diminué environ de la fixiéme 
partie. 

Vne eau de Bréfil d'une autre façon. 
Prenés du vinaigre blanc & très- 
fort , mettés le dans une phiole 
avec de l'alun de roche de la grof- 
feur de deux noix , que vous ré- 
duirés en poudre , mêlant bien le 
tout pendant quelques jours } en- 
fuite vous prendrés un pot ver- 
niflë , où vous mettrés le vinaigre, 

en y ajoutant encore une demie 
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once de gomme arabique & du 
Vbréfil pilé; faites bouillir le tout 
jufqu'à ce qu'il s'en confume la 
troifîéme partie & quelque chofe 
de plus j vous le paflerés , &: le 
conferverés dans un vafe de verre 
où il fe repofera quelques jours, 
& puis vous vous en fervirés. 

* Teinture noire. 

Faites bouillir des coques d'œufs 
dans une eau claire jufqu'à ce qu'el. 
le diminue de la moitié i alors vous 
ôterés les coques , & vous remet- 
très l'eau devant le feu. Prenés de 
la limure de fer , de la moulée Se 
des galles , deux onces de ces trois 
chofes , avec une demie once d'a- 
lun de roche > & de la gomme 
arabique , de la leflïve très forte , 
de l'urine $ la gomme & l'eau fe- 
ront environ deux onces $ faites, 
les bouillir jufqu'à ce que l'eau foie 
réduite à la moitié. Cette teinture 
noire fera très- bonne. 
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Vn très beat* noir. 

Métrés dans de l'eau commune 
du licharge pulverifé fur le mar- 
bre, & de la chaux vive qui ne 
foie pas éteinte $ cela fait un beau 
noir. 

'Jtutre façon. 1 

Faites bouillir dans l'eau du Ii- 
tharge d'or un tiers, avec deux 
livres de chaux vive. Cela fera un 
très beau noir, 

ZJn très- beau noir. 
- Prenés des noyaux de pêche fans 
amande , faites-en des cendres dé- 
trempées dans de l'huile de lin , 
vous ferés bouillir dedans ce que 
vous voudrés teindre , &, la cou- 
leur en fera très-belle. 

* • 

Vn trêt beau noir, 

Prenés des galles , de la Iimure 
de fer , du fel commun , de la ter- 
re figillée , du vitriol romain , du 
garofoli,du ferret d*Efpagne, & du 
plomb limé. 

V*.f 
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Vn très beau noir. 
Prenés de l'huile douce une Iivre> 
des galles d'Iftrie une demie livre s 
mettes les galles fur une pêle pour 
les faire chauffer jufqu'à ce qu'elles 
crèvent } alors vous lesmettrés fur 
une table de marbre pour trois 
jours, où elles fe fechefont, vous 
les réduirés en poudre dans un 
mortier , & puis prenés du vitriol 
romain une demie livre , du ferrée 
d'Efpagne deux onces , du fel conj- 
mun trois onces , du vin en telle 
quantité que vous voudrés 5 faites 
boiiillir le tout enfemble. 

Vn trét.beau noir. 
Prenés eau de pluye une demie 
livre , du litharge d'or, du litharge 
(^argent deux livres , des cendres 
de chêne $ faites bouillir le tout 
jufqu'à ce qu'il foie réduit à la moi- 
tié , vous y mettrés de la gomme 
arabique} ce fera un très- beau noir. 

* * 

Un trèt- beau noir. 
Prenés de la teinture de Cali- 
Tomc IY S M 

» 
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gheri , de l'encre, de l'alun de ro- 
che , de l'huile commune. . . * 
Vn très beau noir. 

Prends de la.bourrage , de la ras 
cine de rue, de la gomme ara- 
bique , des cendres de cerf, de la 
leflîve ou de l'eau , autant qu'il en 
faut. ' 

Vn- trér beau noir. 

Mettes dans l'alambic du fel de 
nitre , du vitriol romain $ l'eau qui 
en viendra fera noire. * 

Couleur magiftrale. 
"• Faites bouillir dans le vinaigre 
du fuc de fauge, du foufre, du fa- 
fran rouge, du cinnabre verd, 6c 
du verd.de- gris. 
' . Vu noir, 

/ Prenés de l'eau de feuilles de 
noyer , de la chaux vive i mêlés le 
tout enfemble , faites, y bouillir ce 
que vous voudrés , la couleur fera 
• d'un beau noir.- 

, Eau qui rend la p eau noire. 
Prenés du fel armoniac, de la 
gomme arabique une demie once, 
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<Je l'eau commune} ce noir eft 
beau , & ne s'en va pas quoiqu'on 
fe lave. 

D» noir. 

Prenés des galles concaflees une 
livre , du vitriol crois onces , dix 
foufre vif fix onces„ de la leflîve 
forte une once , 6c des petites fè- 
ves } faites bouillir tout cela : (t 
vous vous lavés de cette eau vous 
deviendras noir. 

Vu noir. 

Prenés de la limure d'acier, de 
l'écorce de pommes de grenade, 
de l'alun de roche, du bois de 
bréfil } faices bouillir le tout dans 
du vinaigre très-fort jufqu'à ce 
qu'il fe confume à moitié. 

Vne eau four teindre en rouge du 

Drap. 

Prenés de l'orpimentdeux onces,' 
du vitriol Romain quatre onces, 
du cinnabre fix onces , de la li- 
mure de fer quatre onces $ met- 
tés le tout à l'alambic , il en vien- 
dra une eau rouge très- belle.-* 

M x 
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Vn noir admirable. 

Prenés de la lie d'huile, des 
cendres de four une livre , d'écor- 
ces de noix verres quatre onces , 
& lorfque vous voudrés devenir 
noir , . vous vous baignerés dans 
cette eau, vpus reflemblerésà un 
Sa^razin. Pour effacer cette cou- 
leur, prenés du iitharge d'argent 
fïx onces , du fel de nitre deux 
onces , du fel <armoniac quatre 
onces, de l'eau de fel commun 
quatre onces , du vinaigre bien fort 
deux livres ^ faites bouillir le tout 
dans un pot , vous vous en lave- 
rés , &*le noir s'en ira. 

' Teinture noire. 

Prenés des galles d'Iftrie > d u V 
vitriol romain, du feret d'Efpagne, 
de la moulée , du fuc d'écorces de 
jioix, de la lie d'huile de lin, de 
Phuile commune, de l'eau de feuil- 
les de noyer , du foufre, dulithar- 
ge d'argent , de là couperofe, du 
chapiteau des Teinturiers, du vin, 
du vinaigre très-fort, delà teinture 
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des galles , de l'encre fine. , » 

Pçur teindre le Fil en noir. 
Prenés quelques galles concaf- 
fées , faites- les bouillir dans un pot 
avec de l'eau , lorfqu'elles au- 
ront un peu bouilli, ôrés les gal- 
les , & mettes du vitriol romain y 
une fois autant qu'il y avoir de gal- 
les ,& un peu.de gomme arabique} 
faites leur prendre un bouillon |V 
cette couleur fçra noire & lu- 
ftrée. 

Pour teindre du Fil en brun. ; 
Prenés* des drogues comme ci- 4 
defîus , métrés y de Peau plus ou 
moins, fuivant que vous -voulés 
rendre la couleur claire , ou ob. 
fcure-, faites- y bouillir vôtre fil «il 
iera brun. 
Pour teindre en rouge des Bonnet?. 

Prenés une chaudière pleine 
d'eau claire, & mettes- là au feu , 
mettes-, y du levain Son&on fait le 
pain, de la grolfeur d'une bonne 
noix, & une pinte de vinaigre , 6c 
deux poignées de fon j faites lut 
' . M 3 
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prendre un bouillon , mettes cet- 
te eau dans une cuve où il y aura 
une fois autant d'eau j voûs ferés 
yepofer le tout pendant vingt- 
quatre heures , enfuite vous pren- 
drés une chaudière où il y aura 
une moitié d'eau, forte des Tein- 
turiers , & une moitié d'eau claire, 
que vous ferés bouillir , avec au- 
tant d'onces d'alun qu'il y a de 
livres dans le poids des bonnets 
que vous voulés teindre , avec des 
grappes çle raifîns, dont le poids 
lera de la moitié de cefui de l'a- 
lun j faites que tout bouille pen- 
dant une heure & demie $ fur cha- 
que livre d'alun mettes une livre 
de garance , que vous mettrés en 
même tems que l'alun j faites tout 
bouillir , & après mettes dehors 
les bonnets, vous les laverésdans 
un peu d'eau forte j c'eft à-dire» 
un tiers çl'eaft, que vous remet- 
trés devant le feu avec les bon- 
nets , & faites bouillir doucement 
ce qui bout dans la chaudière * 
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c'eft à- dire , la gomme & la ga- 
lance j faites que tout fe mêle en- 
force que rien ne fe détache , &t 
j que la couleur s'imbibe $ lorfque 
Je tout aura été bien mêlé & qu'il 
aura bien boiiiili , voyés fi la cou- 
lèur eft trop obfcure ou trop claire; 
fi elle eft trop chargée, mettés-y 
un peu de favon , avec un peu d'à- 
lun dans de Peau chaude. Re- 
marqués que l'alun charge la cou- 
leur 5 l'argent- vif fublimé charge , 
s'il a bouilli , & éclaircic > s'il ri'a 
pas boiiiili} les galles donnent du 
luftre dans l'eau qui n'eft pas trop 
chaude , tirés- les promptemene 
dehors lorfque vous mettrés les. 
autres drogues } l'alun charge la 
couleur lorfque l'eau eft trop 
chaude. 

Pour teindre en noir let Bonnet/, 

Prenes douze livres de bonnets j 
prends une livre de galles, du vi- . 
triol romain une livre & demie , de 
gomme arabique une once & de- 

\ * "M 4 
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mie. Pour cent livres de bonnets , 
prtnés des galles & da vitriol dix 
livres &c demie, & une demie li- 
vre de gomme arabique, le tout: 
bouillira une heure Se demie avec 
les bonnets , vous les remuerés 
fouvent avec un bâton lorfqu'elles 
bouilliront bien, le feu fera mo- 
déré^ les boqnets feront au large* 
£c lorfque tout aura bouilli une 
heure & demie avec les galles, vous 
mettrés les bonnets hors de la 
chaudière, & dans une corbeille 
pour faire couler l'eau, jufqu'à ce 
que vous ayés mis une autre eau 
dans la chaudière , où vous remet- 
très les bonnets, vous ferés un 
bon feu , & pour douze livres de 
bonnets, vous mettrés une livre 
& demie de vitriol , & lorfque la» 
chaudière commencera à bouillir, 
vous y mettrés les bonnets , ils 
prendront deux bouillons , alors 
vous les remuerés comme aupara- 
vant, & puis voyis lestirerés pour 
les mettre dans une corbeille, où 

m m 
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ils couleront. Pendant que ,les 
bonnets fe refroidiront v remettes 
de l'eau dans la chaudière, faites 
un bon feu , & égoutés une de- 
mie livre de vitriol, faites chauf- 
fer cette eau & ce .vitriol avec du 
fa von , ou Rajato^ mettes les bon- 
nets dedans , où vous les mêlerésw 
Si vous voulés leur donner de l'o- 
deur , vous é n'avés qu'à y- mettre 
un peu d'iris. 

Pour teindre d» F$l en rouge. 

Un jour avant que de teindre le 
fil , prenés un chaudron plein 
d'eau claire, avec un peude levain, 
un peu de plomb , & une once de 
farine d'amidon , cela prendra.ua 
bouillon , & vous le laiflerés repo- 
fer un jour & une nuit. Vous pren* 
drés ce qu'il y aura de plus clair & 
le mettrés dans un pot , & £ur cha- 
que livre de fil ,vous # mettras trois* 
onces d'alun de roche, que vous 
ferés bouillir une heure & demie r 
vous remettrez encore de l'eaw,. 
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Vous aurés en mêm^ tems un au- 
tre chaudron, où il faudra faire 
botiillir pendant une heure & de- 
mie quatre onces de bréfïl dans la 
leflîvc claire faite avec de la chaux. 
ILorfque le fil. aura bouilli autant* 
que nous l'avons dit , vous le cire- 
ires pour le laver à la rivière, ou 
dans l'eau claire^ & puis vous le 
mettrés dans ce chaudron où eft 
le bré(îl,il y prendra un bouillon * 
vous Je remueras , & après vous 
Fôterés , laverés dans l'eau claire Y 
& le ferés fecher. 
Four préparer 1er Bonnette les Toile* 
& let Fmaines. . 

Pour deux camifolles, prenés 
une li vre de galles v faites les bQiïii- 
Kr une heure & demie , puis mefc 
tés une livre de vitriol , faites les 
bouillir un peu avant que de met- • 
treles camifolles, que vous ferés 
Enoiiiller, pi\is. .vous les mettrez 
la teinture. 

Pour faire du Bleu. 

Prends, de L'orfeil qqi foit born. 
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En Italie les Marchands l'apellent 
Uori^ello ou Violette. Mettes le dans 
un vafe , fuivant la quantité que 
vous aurés r mêlés- y de la chaux 
vivej fi cela eft trop épais, vous 
y mettrés deTurine } mêlés bien 
le tout ; l'urine la plus vielle fera 
la meilleure. - 

Pour teindre des Draps en noir. • 
Secret du Brejlau. 

Sur cent livres de drap , prenés 
cent cinquante livres d'eau & de 
vinaigre , dix livres de moladure, 
de la gomme arabique une livre.» 
mettes la Foglia dans cette eau 6c 
ce vinaigre où vous la mêlerés , 
alors vous y mettrés le drap qu'il 
faut toujours bien remuer 5 il fera 
toujours couvert de cette eau & de 
ce vinaigre jil bouillira pendant 
une heure & demie , alors vous, 
le mettrés dehors & le ferés eflfo. 
*er.. 

Mettes de fa moulée dans ut* 
• vafe , où vous verferés de l'eau en* 
la mêlant bie»> en forte que les> 

M* 
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feuilles foient toujours detfbus. La I 
; " moulée reliera dans l'eau, vous 
paflerés cette eau , que vous met- 
très dans la chaudière, vous la 
remuerés bien , alors mettes y le 
drap , qui bouillira une heure 6c 
demie, vous le tremperés de tems 
en tems 5 lorfqu'ii aura pris la cou- 
, .leur que vous, fouhaités , retirés- le 
& faites le eflorer > mectés dans- 
la chaudière de la gomme ara- 
bique, que vous mêierés bien j \ 
vous remettrés vôtre drap > qui * 
bouillira encore une heure & déf- 
raie } puis vous le retirerés, le fe- * 
rés laver &, fecher. 1 

Pour faire perdre aupcEtofes toute* i 
fortes de couleurs*. 

> P renés une pêlée de chaux viu 
ve , une demie pelée de cendre de 
chêne , faites- en une ieffive y oit 
vous ferés tremper PEtofe pendant 
huit jours , jufqu'à. ce que la Ief- 
five ait diminué de moitié -, reti- 
rés alors L'£tofe r elluyés la , ta? ! 
teinture fera entièrement efEicde. 
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Vous la laverés dans l'eau claire, 
& fi vous voulcs; lui donner une 
autre couleur , prenés de la graine 
d'écarlatte ou du bréfil > & de la 
cendre , alors l'Etofe prendra tour- 
te forte de couleur. 

Pour faire une belle Ecarlatte. 
m Prenés pour teindre une pièce 
de drap quinze livres d'alun de ro* 
che , un picotin de Ton , quarre 
livres de tartre de vin, blanc corç- 
cafle , faites bouillir le drap pen- 
dant deux heures , en le remuant i 
avant que de le faire bouillir v 
faites le bien imbiber, quand il 
aura bouilli , faites- le bien laver y 
bien étendre , & bien battre da 
tous cotez. 

gour rendre rouge le drap teint de l& 

manière ci dejjut. 

Prenés vingt. cinq : livres de. ga> 
rance & deux picotins de fon„ 
que- vôus mettrés dans la chau- 
^die*e lorfque l'eau fera claire, &l 
épaifle poar doxu:ei da- laeouleujr 
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du drap , vous le trcmperés onzer 
fois, & puis vous Tccendrés fur 
un chevalet. Vous ferés bouillir" 
des rofes avec de l'eau tiède dans 
une cuve > avec la compofitior* 
fuivante $ c'eft à dire , trois onces 
de galles d'Iftrie , deux onces de * 
fenottilles , quatre onces de farine 
d'amidon, & un peu de vinaigre j 4 
deux onces de cinnabre concafle t 
vous mêlerés cette compofition 
avec Iesrofes $ alors vous y mettrés 
te drap, & le tremperésdans ce* 
rofes qui feront prêtes à bouillir,, 
il ne faut pas qu'elles bouillent , 
vous tremperés le drap ou l'étofe 
pendant demie heure, la couleur / 
fera très- belle j faites le fecher r 
& une heure après vous le lave- 
ras Si bactrés , comme on a ac- 
coutumé de faire aux draps. 

* &ouk donner une lejfîve au Drap 

Prenés deux picotins de fon de 
froment de -l'arfenic trois onces, de 
alun. trois* onces de fel de nicrc 
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trois onces» de fel commun quatre . 
oncesj mettes tout cela avec le (on, 
& puis prenés un picotin de farine 
d'alun-jVous mettrés le tout dans le. 
chaudron , où il bouillira , vous lui 
donnerés quinze trempes , tirés le 
drap,prefles.le , lavés-Ie, & le bat. 
tés comme font les Teinturiers^! 5 E- 
carlatte fera très belle.. 
Pour teindre le Drap en Ecarlatte. 
comme on le teint à Ven 'tfe. 

Pefés le drap fur chaque li- 
vre prenés fix onces de graine d'é- 
earlatte , pour lui donner l'alun,, 
prenés fur chaque aune de drap' 
une demie once d'alun de roche v 
une once de tartre blanc bien con- 
eafle & pafle par le tamis. Mettes 
dans une chaudière de l'eau claire, 
cet alun & ce tartre, faites bon> 
feu , lorfque l'eau voudra bouillir 
méttés- y le drap,qui bouillira con- 
tinuellement pendant une heure:. 
Puis retirés le drap , faites- le la*, 
ver dans. une eau courante, pré-, 
garés, une. chaudière pleine,, rneb 
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tés y quatre verres d'eau force j; 
bien grafle, bien chaude , avec de 
Peau commune ^ lorfqu'elle coift* 
• mencera à bouillir vous y jetterés 
la graine d'écarlatte , qui fera ré- 
duite en poudre très. fine} dès 
qu'elle fera prête à bouillir vous 
mettrés le drap dans la chaudière, 
trempés- le bien, & le preffés en 
lai donnant quatre ou cinq tours 
de roiiec , retirés le drap pour le 
faire refroidir , & puis le laverés 
dans une eau courante, préparé*, 
lui un nouveau bain , deux ou trois 
fois j c'eft- à- dire, chaque bain 
avec du fon , une livre d'alun de 
roche, une livre de tartre, & fï 
le drap eft trop clair , faites un au* 
tre bain avec un picotin de fon de 
froment, fans tartre , une livre 
d'arfenic bien pilé , chaque bain 
bouillira un quart d'heure avec le 
fon. Si le drap eft: trop chargé v 
mettes le dans un bain fans tartre 
ajeedu fon 8c une livre, d'atua de: 
nochs^. - . ' . . 
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Pour faire de Veau* forte. 

Remplies une chaudière d'eau 
claire , faites la chauffer , lorfque 
l'eau fera chaude , vous la verferés 
dans une cuvette , où vous mec- 
rrés du fon de froment % mêlés- 
la bien avec un bâton fore , vous 
la laiflerés ainfi deux fois vingt- 
quatre heures, couverte avec des 
draps qui empêchent que rien ne 
s'évapore. Remarqués qu*il faut 
bien piler & pafler au tamis la 
graine, la plus fine eft celle de 
Corinthe, qui eft entre la Pouille 
&: la Calabre^ après celle-là, 
vient celle de Valence 5 ta moins 
bonne eft celle d'Efpagne. 

Pour teindre des Bonnets en Ecar- 

latte. 

P renés de l'alun de roche , qua- 
tre onces fur chaque livre de bon- 
nets , faites le bouillir deux heu- 
res, lavés les bonnets dans une eau 
courante, lavés- les bien & les fe- 
coiiés fur une table. Prenés de 
Teau fraîche > faites - la chauffer % 
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enfuice mectés dans un chaudron 
de l'eau force , du fon de froment , 
& de l'eau fraîche , où vous trem- 
perés les bonnets , en y mettant 
en même tems la graine , vous re- 
muerés bien les bonnets , que vous 
ferés fecher. Vous mettrés un feau 
d'eau fraîche dans un chaudron , 
vous la ferés bouillir , & y mettrés 
du fon de froment. Vous pren- 
drés un quart de fel de nirre , un 
. quart d'once d'arfenic, fur chaque 
livre de bonnets j l'arfenic fera dif- 
fout avec l'eau chaude dans un 
vafe. Vous prendrés un demie feau 
d'eau , • que vous ferés boiiiilir t 
quatre onces d'alun, que vous met-- 
très dans cette eau, avec le fel de 
nicre & l'arfenic, lorfqu'elle com- 
mencera à bouillir. Vous verferés 
deux écucllées de cette eau dans 
la première , vous mêlerés bien le 
tout avec les bonnets , que vous 
ferés fouvent fecher. 

Pour faire d'eau forte. 

Prenés deux pintes d'£au fraî- 
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che , lorfqu'elle fera tiède vous y 
mettrés un quarcron & demie de 
fon de froment , & quand elle aura 
pris un bouillon , vous prendrés 
de cette eau , que vous mettrés 
avec un levain de la grandeur d'un 
petit pain , & avec un demi quar- 
i tron de fon de froment , vous laiC 
ferés repofer le tout pendant fix 
heures , puis vous le jetterés dans 
la première eau , que vous tiendrés 
couverte pendant trois jours. . 

Pour teindre en rouge les Laines &• 

les Draps. 

Sur une livre de laine , prenés 
quatre onces d'alun de roche, 
faites, le bouillir avec là laine pen- 
dant une heure & demie , puis 
vous laverés bien cette laine dans 
Peau claire. Quand la laine fera 
lavée , vous prendrés pour chaque 
livre de laine quatre onces de ga- 
rance, qui bouillira dans Teaa 
claire , où vous mettrés la laine $ 
faites bouillir tout enfemble pen- 



dant une demie heureen mêlant & 
remuant toujours. Lorfque la laine 
fera lavée , elle paroîtra d'un beau 
rouge. 

Vne teinture noire. 

Prenés de la limure de fer ou 
d'acier, de Pécorce de pommes 
grenade , de l'alun de roche , Se 
du bréfîl, faites bouillir le tout 
dans du vinaigre très fort , jufqu'à 
ce qu'il foit réduit au tiers. 
Eau rouge pour teindre toutes fortes 
de draps , ou Etofes. 

Prenés de Porpiment deux onces, 
vitriol romain quatre onces , du 
cinnabre fix onces , de la limure de 
fer quatre onces , mettes le tout 
dans l'alambic , Peau qui diftiilera 
fera propre à donner une belle 
couleur rouge. 

Teinture d'Ecar latte. 

Prenés du bréfilfin, beau, que 
vous raperés avec une rape, mec- 
tés cette rapûre dans du vinajgre ^ 
avec de l'alun de roche , elle trem - 
per% vingt quatre heures , mectés 
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dans ce vinaigre l'Etofe que vous 
voulés teindre , verfés y de Peau 
de rivière , après qu'elle aura 
bouilli un peu vous y mettrés de 
l'urine , recirés alors PEtofe , fi 
elle eft d'une belle couleur faites 
Peffuyer, puis vous la laverésdans 
; de Peau de rivière 5 fi la couleur 
n'eft pas bçile vous recommence- 
rés de nouveau, & elle deviendra 
comme vous lafouhaités. 

Vne teinture jaune four teindre tout 

ce qu'on voudra. . 

Prenés de la glaire d'œufs , bat- 
tes- la , mettes dans cette glaire 
battuë une éponge que vous pref- 
ferés. Cette glaire deviendra fine, 
alors vous la mettrés dans du fuc 
de figuier , où vous prendrés un 
morceau de branche de figuier 
verd , coupés le en petits mor- 
ceaux que vous mettrés avec la 
glaire d'œufs , elle y demeurera un 
peu de tems , puis vous la battrés 
bien avec une cuilber , en y laif- 

Y 
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fant encore les morceaux de fi- 
guier. Vous mettrés enfuite du Tel 
nîcrè bien pilé dans cette glaire 
que vous battrés de nouveau , juf- 
qu'à ce que le fel foit tout fondu», 
& bien mêlé avec la glaire. Pre- 
nés alors du faffran du Levant au- 
tant qu'il vous en faut pour faire 
vôtre teinture , vous mêlerés bien 
le tout enfemble , & la teinture 
jj^ra faite. • • 

pour faire le Tterd fur le jaune. 

Prenés du bois de bréfil dont fe 
fervent les Teinturiers , cela fera 
un beau verd en l'ajoutant à la re- 
cette ci-defliis. 

' Pour faire le yerd fur le bleu. 

Si à la recette ci - deflus pour 
faire lé verd , vous y ajoutés une 
mefure de vinaigre fort , Se une 
once de fel de nître , & une once & 
demie de fel armoniac, avec un 
peu de leffive , vous aurés un beau 
verd. 
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Vne teinture pour mettre en Tterd tou- 
tes fortes de chofer. 

Mettes du vinaigre rouge dans 
un vafe verniiïë , mettes y afles de 
limure de cuivre ou de laiton , du 
vitriol romain , de l'alun de roche , 
du verd-de gris , laiflés repofer le 
tout pendant quelques jours après 
que vous l'aurés fait bouillir. Lorf- 
que vous voudrés teindre quel- 
que dhofe , vous ferés bouillir cet* 
te compof}tion qui fera une belle 
couleur. 

Pour teindre en bleu ou minime. 

Sur chaque livre d'étofe prenés 
une once d'alun de roche,que vous 
ferés difloudre dans unè quantité 
d'eau , pour mouiller Tétofe qui 
trempera une nuit. Le matin vous 
aurés une chaudière pleine d'eau , 
où vous ferés bouillir quatre onces 
de fuftet coupé bien menu , vous 
ferés pafler cette eau > où vous 
tremperés vôtre étofe en la fai- 
fant chauffer. L'Etofe fera jaune. 
Si vous voulés qu'elle ait la cou* 
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• 

leur d'une peau de lion , vous la 
preflerés, & mettrés dans cette 
eau un peu de vitriol , plus vous en 
mettrés , plus la couleur fera ob- 
feure, fouvenés-vous qu'il ne faut 
pas faire bouillir cette eau. Vous 
retirerés PEtofe pour la laver avec 
de l'eau fraîche, & la teinture fe- 
ra faite. - . 
Faire me lejjlve de Teinturier pour 

teindre le blanc en bleu le jaune 

en Iterd. 

Prenés cinq livres d'eau com- 
mune, deux onces defon de fro- 
ment, une once d*alun de feza> 
faites bouillir le tout dans une . 
' J chaudière , quand tout aura bouil- 
li , vous le ferés repofer pendant 
une heure & demie ou deux heu- 
res , jfufqu'à ce que l'eau devienne 
claire , ayés pour chaque livre de 
cette eau un pot vernifTé, deux 
onces d'indigo pour chaque livre , 
vous le mêlerés bien avec un bâ- v 
ton pour le diffoudre „ cela repo - 
fera une nuitée matin vous y ver- 

ferés /f 
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ferés encore une fois de cette eau 
que vous laiflsrés pendant deux 
ou trois heures plus ou moins , 
fuivant que vî>us trouvères quelle 
aura pris couleur. Si la couleur eft: 
bien pnfe , cette lefïïve donnera les 
couleurs que nous avons marqué 
au titre de cette recette. Pour cou- 
noître fi l'eau a pris la* couleur, 
vous en prendrésavecun verre ou 
vous tremperds les doigts, .vous 
connoîtrés fi la teinture eft bleue* 

Pour faire une couleur d'Orfeil q$U 
teindra en yiolet. 

. Faites bouillir dans un pot ver- 
nifie quatre onces de brefil pile, 
Se une demie livre de vinaigre fort, 
Lorfque cela aura bouilli un quart 
d'heure , mettes dans le pot un 
quart d'once de gomme arabique •> . 
faites bouillir le tout jufqu'à ce 
qu'il foit réduit à la moitié, alors 
vous y mettrés une demie once d'à-; 
lun de roche pilé qui bouillira pen^ 
dant un Pater. Il faut faire pafier 
cette eau , 6c vous pourrés vous 
Tome IV. . N 
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en fervir pour teindre de la foye ; 
ou du coton qui deviendra rouge. 
Ce qui reftera dans le pot fera 
épais, vous y mettrés fur chaque 
livre une once d'urine chaque jour, 
& pendant douze jours en le re- 
muant bien toutes les fois que vous 
mettrés l'urine. Au douzième jour 
cet orfeilfera achevé.. Pour cha- 
que livre de fbye ou pour chaque 
aulne de drap que vous voudrés 
teindre , il faut une once de cec 
orfeil avec une once d'eau com- 
mune , que vous ferés chauffer 
lorfque vous voudrés teindre de la 
foye, ou du drap* Quand il fera 
teint, lavés- le auflï tôt dans l'eau 
fraîche, il fera violet, fi vous le 
/Voulés plus obfcur, mettés y du 
Me^ello , fi vous le voulés plus 
clair ,. mettés-y un peu plus d'eau. 
•Cette teinture fert pour teindre 
toutes fortes dechofes , de la.foye, 
des draps, île la laine, des bon- 
nets , & les cotons qui viennent du 
Levant ont cette couleur , ils de- 

s 
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viennent rouges fur tout quand on 
les mouille ,. non pas dans la pre- 
mière eau , mais il faut les mettre 
dans une terrine , & y verfer de la 
teinture toutes les fois que vous 
les voudrés rendre plus frais 6c 
plus beaux. 

■ 

• Pour faire une teinture de bonnet} 

rouges. 

Préparés bien les bonnets avec 
l'alun. S'il y en a fix vous pren- 
drés une « livre de rofes bien pi- 
lées , faites le boiiillir pendant Une 
heure, puis prenés un demi verre 
de la leffive dont je parlerai ci- 
après , vous la mêlerés bien avec 
les rofes , mettes- y les bonnets qui 
bouilliront pendant une heure. Il 
les faut bien remuer. Vous les tire- 
rés deux ou trois fois pour lés fai- 
re fecher. Lorfqu'ils feront de la, 
couleur que vous fouhaités , vous 
les laverés dans une eau couran- 
te, puis vous les mettrés dans' un 
chaudron avec de Feau claire ,6c 
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avec un verre de la leffive que vous 
aurés faite , vous les mêlerez , puis 
les ferés bouillir , enfuite vous ti- 
rerés les bonnets pour les mettre 
à fecher. 
Pour faire la leffive dont il eft parle 

ci devant. 
Prenés du tartre de vin blanc 
dont vous ferés des pains que vous 
ferés fecher. Lorfqu'ils feront fecs, 
faites un fagot de farment fur le- 
quel vous mettrés les pains , après 
qùoy vous y mettrés le feu pour 
réduire le tout en cendres , def- 
quelles vous ferés vôtre leffive en, 
les, mettant dans de l'eau que vous 
' laiflèrés repofer pendant deux heu- 
res, après quoy vous ferés bouil- 
lir un feau d'eau pendant deux 
heures, laquelle vous jetterés fur- 
ies cendres qui font dans le bain. - 
La leffive étant faite de cette ma- , 
niere , vous la tirerés au ; clair avec 
une cuillier, & vous la garderés 
pour vous en fervir dans le be- 

0 * • - 
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Pofcr teindre des bonnets en noir. ■ 
Lorfque l'eau commence à botiil- 
lir , jettes, y de là feuille de noyer 
& un quart d'heure après mettes- 
y le bonnets. S'ils peferit huit li- 
vres, mettes y deux livres de v[l 
triol , que vous ferés bouillir pen- 
dant une heure & demie. Enfuite 
vous les tirerés & les laiïTerés refroi- 
dir. Lorfqu'ils ferontréfroidis, vous 
rnettrés dans la chaudière pour un 
fôl de gomme & vous remettras 
les bonnets dedans , que vous laif- 
ferés bouillir pendant une heure 6c 
d^mie, après quoy vous les tirerés 
de la chaudière une ou deux fois , 
fupofés qu'il foit néceffaire v &£ 
les ferés laver dans la rivière. 

Pour teindre de la Laine en Ecar- 

latte*. 

Lorfque vous voudrés aluner 
vôtre laine , vous prendrés quatre 
livrés d'alun pour douze livres de 
laine, une livre & demie de coche- 
nille t que vous ferés bouillir pen* 

N3 
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danr deux heures & laiflèrés re* 
pofer le tout dans le bain , après 
quoy vous laverés bien la laine. 
Étant bien lavée vous prendrés 
pour chaque douzaine de livres, 
iîx livres de graine d'écarlatte,. 
deux verres d'eau, forte , que vous 
mettrés dans la chaudière. Lorfque- 
l'eau: fera un peu plus que tiède , 
vous la remuerés bien , 6c vous 
mettrés la laine dedans } vous la 
ferés bouillir pendant un demi 
quart d'heure , & enfuite vous \sl 
tirerés de la chaudière , la laverés. 
bien dans un panier , & lui don- 
nerés un bain clair , que vous met- 
trés fur le feu jufqu'à ce qu'il com- 
mence à bouillir , mais avant que- 
de l'y mettre il la faut laver de? 
nouveau. 



vés la méthode qui s'obferve pour 



Pour faire une demie teinture d y &- 

car latte. 



Prenés huit livres d'alun , & une 
livre & demie de graine d'écarlatte- 
pour douze livres de laine , & fui- 
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teindre en écarlattej après cela 
prenés cinq livres de garance & 
deux verres d^eau force. Faites que 
le bain loic bien chaud , lorfcjue 
vous voudrés mettre la garance, 
que vous remuerés bien , & enfuice 
vous y mettrés la laine , que vous 
remuerés bien , & iorfque ta tein- 
ture bouillira bien fort, vous ■ ti- 
reras la laine & la mettrés dans 
-une corbeille , vous contentant de 
l'égouter fans la laver autrement $ 
cela fait » vou-s fétendrés. 
Pouraluner le Dr<*f> (]$Son veut teim- 

dre en E car latte. 
Pour aluner du drap en éearlarre, 
prenés vingt, quatre livres d*altm 
& trois livres de cochenille pour 
chaque pièce de drap. Etant aluné 
félon la méthode ordinaire , lavés, 
le de nouveau dans l'alun ,& met- 
tés y vingt cinq livres de graine 
d'écarlatte,avec feize verres d'eau - 
forte. Si vous voulés que Talunage 
foit fort , donnés lui encore un- au- 
tre bain avec une livre & demie de 
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bréfil, ou telle quantité que vous 
jugerésà propos. 
Pour aluner un Drap en couleur de 

pourpre. 

Pour aluner une pièce de drap y 
prenés vingt livres d'alun & trois 
livres de graine d'écarlatte^enfuite 
vous lui donnerés un nouveau bain, 
dans lequel vous metrrés dix verres 
de graine d'écarlatte commune 
avec une partie de garance & huit 
verres d'eau. forte. Après cela vous 
ferésun troifiéme bain fi vous vou. 
lés dans lequel vous mettrés fepç 
livres de bréfil. Si vous réitérés ce 
troifiéme bain , vous-y mettrés.un 
peu de cendres d'alun ordinaire 6c 
de la chaux. 

Pouraluntren couleur de Rofe. 

Vous alunerés vôtre drap delà 
même manière que le pourpre, Ôc 
lui donnerés un bain nouveau com- 
pofé de huit livres de graine d'é-. 
carlatte commune , & enfuite vous 
y ajoûcerés quatre livres de bréfil 
en deux fois , Si à la féconde vous. 
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y. mettrés un peu de cendre d'a- 
lun de la même manière qu'au 
pourpre. Avant cela vous le ga- 
rancerés avec trois verres d'eaa 
force. 

Teinture décodeur feuille morte. 
Pour aluner vôtre drap vous 
prendrés pour chaque pièce vingt 
livres d'alun , trois livres de graine 
d'écarlatte , & dix livres de ga- 
rance commune. Enfuite vous lui 
donnerés un bain avec fix verres 
d'eau forte. Si vous le voulés ga- 
rancer dans un bain clair , vous> 
y mectrés du bréfil , mais il ne 
faut pas y employer la cendre d'à- 
lun. -Après ce bain vous prendrés 
foixanteôc dix livres de fuftet 
Te ferés remuer deux fois , & à la 
. féconde vous y mettrés un peu de 
cendre d'alun , après quoi vous le: 
banrés , le laverés , & le liflTerés. 
Pourafuner en couleur de coing.. 

. Prenés pour chaque pièce de 
drap vingt livres d'alun , trois li- 
vres de graine d'écarlatte , huit li. 
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vres de guefde & Ci vous ne pou^ 
vés pas trouver de guefde , fervés- 
vous de gaude ou de bois doux ,, 
ou bien de giniftrole dont vous, 
mectrés quinze livres. Vous ob* 
ferverés dans<:ette alunage l'u-fage: 
ordinaire.. 

Pour r alune r- en couleur fauve. 
Pour aluner une pièce de drap ,.. 
prenés vingt livres d'alun & trois, 
livres de graine d'ëcarlatte , ; & en- 
fuite vous garancerés avec quatre 
livres de garance ordinaire fur un 
bain nouveau où vous mettrés dix, 
verres d'eau forte. Sivous voulés 
lui donner un troifiéme bain vous 
y employeréi du bréfil qui ne foie: 
pas préparé , & foixante & dix, 
livres de fuftet. Faites le retours . 
ner deux fois , & à la ; féconde mec,, 
tés y un peu de cendre d'alun^. 

Paurrtcindrt en couUur d'orange 
Serves.. vous de la méthode prefc 
orite pour la couleur de coipg r fans, 
y a j oiicer. autre, cliofeque fixlivress 

r . . \ 
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de garance y & vousferés unecou- 



Prenés vingt livres d'alun , trois 
livres de tartre, cent livres de 

- guefde, & Ci vous ne pouvés pas 
avoir de cette herbe fervés vous 
de giniftrole. Mettes au defTous de 
Plier be, deux poignées de fuftet, 
&obiervés la même méthode que 
dans les huit teintures préceden* 
tes , fur quoy vous devés remar- 
quer que dans cès huit teintures y 
il faut faire la même chofe que.* 
dans la teinture d J écarlatte r c'eft à- 
dire y ii faut laver & relaver le drap ; 
avec l'alun avant de Taluner. 
l'égard du violet turquin ou ce- 
Jefte v il faut prendrtf vingr livrer 
d'alun , trois livres de graine d'é- 
carlatte } & enfuite fi vous le vou* 
lés garancer, prenés feize livres 

- de garance commune fur un bain> 
nouveau , avec douze livres d'eaux 
fbrte j & pour le dégarancer, mec* 
ôéft trois verres de la même &ox 



leur d'orange. 

Pour teindre en jaune. 
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for un nouveau bain , avec quatre 
livres de bréfîl. 

Teinture bleue de la façon de FagianL 
Pour une pièce de drap vous 
prendrés vingt livres d'alun & trois 
livres de graine d'écarlatte : en- 
fuite fi. vous le voulés garancer , 
vous mettes fur un .bain nouveau 
douze verres d'eau forte , & pour 
le dégarancer vous mettrés trois- 
verres d'eau de bréfil. Après cela- 
vous le remuërés deux fois , & à la 
féconde vous y mettrés un peu de 
cendre d'alun* 

Bleu turquin. 

Prenés pour une pièce de .drap* 
vingt livres- d'alun , & trois livres* 
de tartre. Enfuice vous le garan- 
cerés avec ftx livres de garance 
comme fur un. bain de douze ver- 
res d'éau forte, Enfuite fi vous le 
• voulés dégarancer, vous y mettrés 
dans un bain nouveau du bréfil & 
foixante.dix livres de fuftet , en 
trempant deux fois le drap , & y 
mêlant de la, chaux. vive, 

; 
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Pour faire toute forte de verL 

Pour une pièce de drap , prenés 
vingt livres d'alun & rrois livres de- 
tartre j laifïes refroidir d'âlun, afin* 
qu'on puifle laver le drap fans le 
tacher. Puis prenés cent livres de: 

giniftrole,. 

> * 

Pour teindre en couleur de fang. 

s 

t 

Pour une pièce de drap , prends; 
vingt livres d'alun & trois livres 
de tartre. Si vous le voulés garan- 
cer, vous le pourrés avec trois" 
livres de graine de garance com-- 
mune fur un bain de dix verres- 
d'eau, forte 5 & enfuite fi vous 1er 
voulés dégarancer, prenés quatre 
livres de-bréfil, & plongés le deux: 
fois dans le bain , & à la féconde r 
mêlés, y un peu de cendre d'alun.. 
Le violet celefte fe fait de la mê- 
me manière , avec cette différence 
qu'il faut mettre cinq livres de ga- 
rance ordinaire & fepe livres de 
bréfill . — 
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Violet a^urin ou celefte. 

Prenés pour une pièce de drap* 
vingt livres d'alun , & crois livres 
de graine d'écarlatre } enfuite (v 
vous voûtés garancer vôtre drap 
fur un bain nouveau , prenés vingt 
livres de garance & douze verres 
d'eau force i pour le dégarancer v 
prenés une livre de bréfil > & don- 
nés lui un autre bain. 
Fohy teindre en belle Ecarlatte > prent'r 

cène recette. 

Premièrement, prenés crois pe- 
lées de fon de froment , que vous 
remuerés bien avec le drap jufques 
à ce que l'eau fera bien chaude ; 
enfuite vous làverés bien le drap 
dans la rivière t battes le , & après 
Tavoir bien battu r faites le bien* 
détremper avec l'eau chaude bien* 
claire^ puis vous prendrés vingt- 
cinq livres d'alun 5 quatre livres de 
tartre v quatre jonchées de fon de 
froment , que vous mettrés tour 
enfembledans le bain^ ôt donnés* 
au; bain quatre é vents y &- laiffés- 
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fe bouillir pendant une heure & 
demie. Après ce bouillon , vous le 
tirerés, le laiflerés bien refroidir,., 
le mettrés fur le chevalet, & le 
làiflèrés égouter pendant deux ou> 
trois heures. Après cela , vous lë; 
ferés bien laver & bien battre $: 
étant bien lavé , vous prendrés 
trente- quatre livres de garance 
commune , que vous mettrés dans* 
deux verres d'eau chaude r & y 
mêlerés quatreverres de fang de 
boeuf, que vous incorporerés oien 
avec la garance^ vous, joindrés à 
roue cela deux verres d'eau forte ? 
& ayant bien incorporé le tout en. 
femhle, vous le remuerés avec une 
cuillier , & vous préparerés la. 
chaudière pour garancer vôtre 
drap de la manière fuivante. Pre- 
nds environ cinquante féaux d'eaux 
laquelle étant tiède , vous y jet- 
terés fix verres d'eau forte , &. lorfl 
qu'elle fera, fur le point de bouil- 
lir , écumes la.chaudiere v & met- 
ts&dejdans la. garance , que vou& 
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rerauerés bien 5 au commence- 
ment du bouillon , vous mettrés le 
drap dans la chaudière , que vous 
laifferés pendant quelque tems, de 
lui donnerés jufques à fept ou huit 
évents , & ferés en forte qu'il 
bouille bien. Après qu'iLaurabien 
bouilli & qu'il fera bien éventé , 
vous le tirerés , le laiflferés refroi- 
dir, & le ferés bien laver. Etant 
bien lavé, vous préparerés la chau* 
diere pour un nouveau bain , & 
au premier bouillon , vous y met- 
trés vôtre drap & ferés bon feUi 
Donnés- lui jufqu'à fix évents, ô£ 
tirés le pour le faire elTorer fur le 
chevalet , & quand il fera eflbré yr 
faites* le laver. 

*Autremethoie pour faire une très* 
* belle E cari at te.. 

Préparés vôtre bain pour aluner 
vôtre drap, & lorfqu'il eft tiède 
prenés fix verres de cette eau ,.que 
vous mettrés dans une cuvette, Se 
jj jettes, douze poignées de fou de 

« 
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froment > & enfuite mettes cette 
eau dans la chaudière, & le drap 
aufli , que vous remuerés bien pen- 
dant quelque rems, après quoi 
vous le tirerés dehors , & mettés- 
le fur le chevalet pour le faire ef- 
forer. Cela fait, prenés vingt- cinq 
livres d'alun & quatre livres de 
tartre, que vous mettrés dans la 
chaudière que vous écumerés bien, 
& après l'avoir écumée vous ymet- 
trés le drap , que vous ferés bouil- 
lir pendant une heure & demie , 
& le tirerés pour le faire effarer. 
Avant que de le garancer , vous 
le laverés 5 & la chaudière étant 
préparée, vous broyerés trente- 
cinq livres de graine d'écarlarte 
fine , que^ vous mettrés dans une cu- 
vette , avec quatre poignées de fon 
de froment/ur lequel vous jetterés 
deux verres d'eau, forte , & deux 
d'eau chaude. Vous mêlerés le 
tout enfemble, & mettrés dans la 
chaudière fïx verres d'eau forte j 
lorfque la chaudière commencera 

* 

• 1 
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à bouillir , vous i'écumerés bien , 
& ayant mis la graine cTécarlatte 
dedans , vous remuerés bien le 
tout enfemblej faites bon feu pen- 
dant que vous préparefés vôtre 
drap, que vous ferés bien bonil- 
lir, & lui donnerés jufques à dix 
évents , & davantage , fi vous ju- 
gés qu'il foit nécetfaire. Enfuite 
fortes. le de la chaudière, laifles- 
le refroidir , lavés le bien , & pré- 
parés un nouveau bain , dans le- 
quel vous lui . donnerés quatre 
évents , commençant dès qu'il 
prendra le premier bouillon. Puis 
Jortés-le de la chaudière , laiffës*. 
le refroidir , lavés le bien , & vous 
ferés une très- belle écarlatte. 
Pour faire une belle Ecartât te (ivec la 
Garance & le Bréfd. 

Lorfque l'eau fera un peu chaude, 
prenés deux livres d'alun & deux 
bonnes poignées de fon de fro- 
menr,que vous difloudrés dans une 
cuvette. Enfuite mettés vôtre drap 
dans le bain , & après l'avoir biea 
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remué , vous le tirerés hors de la 
chaudière , & le ferés bien laver. 
Cela fait, piles vingt-cinq livres 
d*alun,&quatre livres de tartre,que 
vous mettrés dans la chaudière > 
& y joindrés deux verres d'eau- 
forte.. Lorfque la chaudière com- 
mencera à bouillir y écumes- la 
bien,& mettés-le drap dedans , au- 
quel vous donnerés quatre évents 
&le ferés bouillir une heure & de- 
mie. Au bout de ce tems-là vous 
le retirerés & le ferés refroidir. 
Pendant qu'il refroidira préparée 
la chaudière pour le garancer. 
Lorfque l'eau fera tiède > lavés le 
bien , &♦ prenez trente livres de 
graine d'écarlatte , que vous met- 
trés dans une cuvette, avec qua- 
tre poignées de fon de froment^ 
que vous mêîerés bien avec quatre 
▼erres d'eau force, & lorfque l'eat* 
fera un peu chaude, jettes- y fepc 
verres, d'eau-forte, & quand elle 
commencera à bouillir / écumés- 
k bien , & mettes y la graine d'd* 
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carlatte, avec les autres ingrc^ 
diens qui font préparés dans la 
cuvette , que vous mêlerés bien. 
Lorfqu'elle prendra le premier 
bouillon, mettés y le drap, auquel 
vous donnerés jufqu'à huit évents 
pendant lefquels vous ferés bon 
feu, afin que la chaudière bouille 
bien fort. Pendant ce rems- là vous 
taperés bien la chaudière, après 
quoivous retirerés le drap, le laif. 
ferés refroidir , & le laverez bien. 

Lorfqu'il fera bien lavé , prépa- 
rés la dhaudiere pour le garancer * 
mais avant que de mettre le drap 
dedans, prenez de l'eau chaude 
pour le tremper par deux fois , 6c 
enfuite prenez huit onces de bré- 
lîl , que vous concaflerés , que vous 
ferés bouillir pendant demie heu- 
re, & que vous mettrez dans le 
bain lorfqu'il commencera à bouil- 
lir. Après y avoir mis le bréfîl , 
vous y mettrés le drap , auquel 
vous donnerez jufqu f à cinq évents, 
pendant lefquels l'eau ne doit pas 
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bouillir. Lorfqu'il aura pris la tein- 
ture , vous le mettrez fur le che- 
valet pour le laiflfer écouler , Se 
après vous le feres laver dans de 
Peau de rivière , moyennant quoi 

vous ferés une belle couleur. 

é 

Pour teindre de la Laine blanche 

en noir. 

Pour teindre cinquante livres 
de laine en noir, prenez huit li- 
vres de galles , que vous concafle- 
rés & mettrés fur un bain d'eau 
claire. Lorfque la chaudière com- 
mencera à bouillir , vous mêlerés 
la teinture, & y mettrez la laine, 
que vous remuerés un peu. Lors- 
qu'elle aura bouilli un quart d'heu- 
re , éteignes lé feu, lauîés-la re- 
pofer pendant une heure dans la 
chaudière & enfuite tirés, la de- 
hors. Cela fait , tirés l'eau du bain 
de la chaudière, & prenez trente 
livres d'écoree de noyer , que vous 
âurcs fait tremper le jour d'aupa- 
ravant , & que vous ferés bouillir 
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pendant deux -heures , après lef- 
quelles vous coulerés le bain. 
" Remarqués qu'il faut mettre fur 
■Ce bain un feau d'eau de feuilles de 
ooyer , & que lorfque la chaudière 
commencera à bouillir , il fautre- 
muer le bain , mettre la laine de- 
• dans , & la faire bouillir pendant 
demie heure , après quoi il la faut 
retirer & la faire eflbrer fur la ter- 
re , & rafraîchir le bain avec qua- 
tre li vres de vitriol & un feau d'eau 
de feiïitles de noyer , obfervanc 
toujours la méthode que nous ve- 
nons de prefcrire. Faites eflbrer 
la laine une féconde fois, & lorf- 
qu'elle fera efforce, vous la la- 
verés. 

Si vous voulës lui donner la gom- 
me arabique , vous en employerés 
deux livres , que vous répandrés 
fur le bain à trois reprifes , & lui 
donnerés un troifiéme bain. En cas 
que vous la voulie's aluner, vous 
prendrés autant d'alun que de 
gomme, & que vous diftribueré* 
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en autant de portions , & y ajou- 
teras (îx livres de garance. Vous 
ferés bouillir tous ces ingrédiens 
avec la laine pendant demie heure, 
& puis vous la retirerés. Cette 
teinture eft bonne & fe foutienc 
longtemps. 

Pour teindre de la Laine en bru». 

Pour aluner vôtre laine , prenez 
. de l'eau claire , que vous laiflerés 
fur le feu jufqu'à ce qu'elle foit un 
peu chaude. Enfuite vous mettrés 
dans la chaudière douze livres de 
galles & quatre livres de gomme 
arabique , que vous laiflerés bouil- 
lir jufqu'à ce que ces ingrédiens 
foient diflous. Cela fait , vous y 
. mettrés la laine ^ que vous ferés 
bouillir pendant deax heures, 
après quoi vous la retirerés , & la • 
laiflerés refroidir. 
Pour teindre de la Laine en noir étant 

en tnajfe. 

Prenez douze livres de vitriol 
d'Allemagne , quatre livres d'alun 
commun & autant d'alun de ro- 
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che , avec quoi vous ferésun bain 
de vin . rouge : fupofé que vous 
n'en ayés pas de rouge, vous en 
prenez de blanc. Lorfqu'il Tera 
tiède mettes y les ingrédiens donc 
nous venons de parler , & faices- 
ies diffbudre; finon faites les dif- 
foudre dans une cuvette avant que 
de les mettre dans la chaudière, " 
\ que vous remuèrés bien, & lorf- 
que le bain commencera à boiiiU ' 
lir, vous y mettrez la laine , que 
vous laifTerés bouillir pendant 
deux bonnes heures, & un peu 
plus Ci vous le jugés nécefTaire. 
LaiiTés l'y repofer d'un jour à l'au- 
tre, & en fuite retirés* la. Cette * 
teinture eft excellente. 

Pour faire VOrféil. 

Prenez cent livre de marc, que 
vous mettrés avec dix livres d'a- 
lun commun dans une jatte. Vous 
incorporerés le tout avec de l'u- 
rine, & vous le paîtrirés avec la 
main de la.même manière qu'on 
fait le pain. Vous le délayerés biea 

avec 
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avec une cuillier , ou avec une 
truelle. Raflemblés tout cela dans 
quelque endroit, & laides- le re- 
pofer pendant quatre jours, & lorf- 
• qu'il commence à prendre couleur, 
remués le & le retournés. , 

Remarqués que lorfqu'il com- 
mence à devenir chaud, il le faut 
remuer quatre fois par jour, Se 
que lorfqu'il eft refroidi, il doic 
être remué deux fois par jour , au 
bout de vingt jours deux fois par 
femaine,& délayé avec un balay 
trempé dans de l'urine. 

Lorfqu'il eft devenu bien roux; 
mettés-y beaucoup d'urine pour 
l'empâter davantage , afin qu'il 
devienne épais comme du mor- 
tier, vous le remuerés ainfi pen- 
dant cinquante jours deu£ ou trois 
v fois par jour , après quoi il fera 
bon à être mis en œuvre* 

- 

/ ... 
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Pour faire une teinture noire prof re a 

teindre du Dr*p 9} de : Uâoye, oh 

quelque autre ctiofe. . 

P renés pour cent livres de poids, 
foit de Drap , de Laine , de Soye 
&c. une livre de galles concaflee, 
fïx livres dénomme arabique aufli 
concaflee, que vous mettrés dans 
une chaudière avec de Peau claire , 
& lorfque cette eau commencera à 
bouillir , mettes - y ce que vous 
voulés teindre , trempés-le bien, 
& faites le bouillir demie heure. 
Enfuite tirés ~ le hors de la chau- 
dière, laiflcs-le écouler & refroi- 
dir. Puis vous prendrés du vin 
rouge , félon la quantité de la tein- 
ture que vous voudrés faire , que 
vous mettrés dans la chaudière 
lorfqu'elle commencera à bouillir } 
vous prendrés douze livres de vi- 
triol d'Allemagne , que vous ferés 
diflbudre dans une cuvette avec du 
vin , 6c étant diflout vous le met- 
trés dans la chaudière. Après cela, 
vous prendrés huit livres d'alun 
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commun , que vous ferés diflbudre 
dans le vin de la même manière 
que le vitriol , & le mettrés dans 
la chaudière , fous laquelle vous 
ferés bon feu , & lorfqu'elle com- 
mencera à bouillir , vous y mec- 
trés la Laine , le Drap , ou la Soye, 
le remuerés bien, le laiflerés botiiU 
lir pendant heure & demie , puis 
vous le retirerés de la chaudière , 
Tétendrés fur la terre pour Peflb- 
rer , 6c le laiflerés- la jufqu'au len«« 
demain que vous le laverés. 

Remarqués que pour faire cet- 
te teinture , il faut fur cent livres 
de Laine , quatre barils de vin 
rouge, qui font environ vingt cinq 
pintes. Si vous employés du blanc 
au lieu de rouge , vous ajoûterés 
à vôtre bain del'écorce de|noyer, 
& une troifiéme partie d'eau de 
feuilles de noyer. 

Pour teindre de la Toile de lin oh dt* 

Fil en rouge. 

Prenés pour une livre de toile ou 
du fil , une livre & demie de feiiii- 

Oz 
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les , que vous mettrés dans un 
chaudron , & les ferés bien bouillir 
dans de l'eau de rivière jufqu'à ce 
qu'elle foit bien chaude. Enfuice 
vous mectrés le tout dans un autre 
vaiflTeau, & le remuerés jufqu'àce 
qu'il devienne jaune. Puis vous 
rempiirés le chaudron d'eau de 
rivière & le mectrés fur le feu. Cela 
fait, vous' prendrés trois onces 
d'alun de roche pour chaque li- 
vre de toile , & le ferés diffbudre. 
Vous mettrés ce bain dans une 
cuvette avec la toile , que vous re- 
muerés bien. Après tout cela , 
vous rempiirés une chaudière d'eau 
de rivière , & iorfqu'elleiera chau- 
de, vous y mettrés une livre & de- 
mie de galles , pour chaque livre 
de fil ou de toile. Quelque tems 
après Vous y mettrés le fil ou la 
toile , que vous remuerés beau- 
coup. Vous ne ferés pas grand feu 
tandis que la couleur ne fera pas 
rouge i mais lorfqu'elle le fera, vous 
la ferés bouillir le plus que vous 
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pourrés , jufqu'à ce qu'elle aie at- 
teint la perfection qu'elle doit 
avoir. Ayant tiré de la chaudierè 
vôtre toile , vous la ferés laver , 6c 
vous aurés un très beau noir. 
Pour mettre en minime avec de la G a* 

r<*nce &* du Bréftl de la Laine teinte 
, en bleu turejuin ou en fauve. 

Prends vingt tivres d'alun 6c trois 
livres de graine d'écarlatte , que 
vous mertrés dans la chaudière 
Jorfqu'elle commencera à bouil- 
lir. Vous l'écumerés bien j & erU 
fuite vous y mettrés le drap , au- 
quel vous donnerés jufqu'à fix 
évents, & le ferés bouillir pen- 
dant une heure & demie. Lorf- 
qu'il aura aflfez bouilli, tirés le 
dehors , & laifles.le refroidir. Pen- 
dant ce tems là, vous préparerez 
vôtre chaudière , dans laquelle 
vous mettrés de la graine d'écar- 
latte , & Iorfque le bain fera tiède > 
vous y mettrés le drap après l'a- 
voir bien lavé , vous lui donnerés 
deux évents Se l'étendrés fur ie 
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tour. Vous metrrés dans la chau- 
dière huit verres d'eau forte ô£ . 
vingt livres de garance, que vous 
remueras bien. Cela fait, mettés- 
y le drap , & faites bon feu. Lorf- 
qu'il" boiiiilira bien , donnés lut 
huit évents, & puis tirés le , faites, 
le refroidir fur le chevalet , & la- 
vés le bien. Dans cet intervalle + 
prenés trois livres de bréfil, &C 
faites le bouillir dans un chaudron 
• pendant trois heures fur huit cho- 
pines d'eau. La chaudière étant 
en état, prenés trois chopines de 
Peau qui eft dedans avant qu'elle 
foit tout à- fait chaude, & met- 
tés, les fur le bréfil. Donnés fix 
évents de ce bain à vôtre drap y 
après lefquels faites-le laver. Du 
tems qu'on le lavera , préparés 
un nouveau bain , dans lequel vous 
mettrés le bréfil que vous avés 
préparé dans le tems que la chau- 
dière commencera à bouillir. 
Ayant donné jufqu'à fix ou fept 
cvents à vôtre drap > vous le ferés, 
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refroidir , le laverésbien , le fou- 
lerés & Pétendrés. Cette teinture 
eft excellente. 

Pour faire un minime foncé Avec de 

la Garance & du Bréfil. 
Prenez vingt livres d'alun & 
trois liv.res de tartre . que vous 
mettrés dans la chaudière. Lors- 
que ces ingrédiens feront difïous % 
mettes. y le drap, & remués bien 
le tout enfemble. Etant aluné de 
la forte, faites, le refroidir, & après 
Pavoir lavé, prenés vingt quatre 
livres de garance, faites : la dif- 
foudre dans quatre féaux d'eau 
chaude, Lorfque la chaudière fera 
prête à bouillir, écumes la, & 
mettés y la garance que vous avés 
fait diflbudre. Donnés dix évents 
de ce bain à vôtre drap au com- 
mencement du bouillon , lorfque 
la chaudière bouillira bien fort , 
donnés lui en autres fix , après lef- 
quels vous le ferés laver. • 

Lorfque vous le voudrés tpindre 
avec dePorfeil, préparés la chau- 
- • O4 
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diere , & prenes vingt cinq livres 
d'orteil, que vous ferés diflbudre 
dans une cuvette avec de l'èaa 
tiède , & le jettes dans le bain 
après l'avoir bien délayé. Puis vous 
ccumerés la chaudière jufqu'a ce 
que vous en aurés tiré tour ce qu'il 
y a de groflïer, & la ferés bouil- 
lir. Après avoir bien mené vôtre 
bain, vous y mettrés le drap , au- 
quel vous donnèrés jufqu'à fix 
( évencs & plus , s'il eft néceffaire. 
Pendant que vous éventés vôtre 
drap., il faut que le bain bouille 
bien fort. Tirés le drap de la chau- 
diere>faites le laver promptement> 
& vous aurés une très belle tein- 
ture. 

Pour faire une tY es belle Ecarl au e. 
Prenés vôtre drap &: aiunés le 
iavec vingt cinq livres d'alun & fix 
livres de graine d'écàrlacte pour 
chaque aune de drap. Faites dif- 
foudre tout. cela enfemble ,coulés- 
le, joignés. y quatre chopines d'eau- 
1 forte, ôqectés le tout dans la chaut- 

• * 
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diere avant qu'elle bouille. Après 
que vous Taures bien écumée, vous 
y mettrés le drap, auquel vous 
donnerés jufqu'à huit évents , puis 
vous le laiflerés boilillir pendant 
une heure & demie , après quoi 
vous le tirerés, & le laiflerés ré- . 
froidir. Lorfqu/il fera refroidi r 
vous le laverés bien, & enfuite 
vous prendrés trente livres de. 
graine d'écarlatte , dont il y en 1 
aura vingt de Provence & dix de 
Valence 5 vous la broyerés & Fa 
tamiferés. Etant tamifée, vous la, 
mettrés dans la chaudière iorfque 
Peau fera tiède /& ferés bon feu. 
Lorfqu'elle commencera à bouil- 
lir, vous y jetterés quatre cho- " 
pines d'eau-forte , & donnerés fix 
évents au drap, & quelque teras 
après autre fix. Tirés un bout du 
•drap & lavés : le dans un feau pour 
voir s'il a pris aflez de teinture , & 
s'il vous paroît rougeàtre , après- 
avoir donné jufqu'à quatorze* 
évents » vous prendrés deux cho- 
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pines d'eau forte , avec un peœ 
d'eau de Ton de frpment , que vous» 
jetterés dans la chaudière , & me- 
Berés bien tout cela r & donnerés 
huit évents au drap , après lef- 
quels vous le tirerés dehors. Pré- 
parés un nouveau bain , fur lequel 
vous mettrés trois chopines d'eau- 
forte de la plus claire , & au com- 
mencement du bottillon , prenés* 
une livre & demie de tartre , mec- 
'tés- le dans la chaudière , incorpo- 
rés bien le tout, mettes- y lé drap^ 
donnés lui fix évents , tirés le de- 
hors & faites le bien laver. 

Pour faire une couleur de rofe tirant 
fur le yioler. 

• Alunés vôtre drap de la même 
manière qu'on alune l'écarlatte; 
Après l'avoir bien lavé , prenez 
quinze livres de graine d'écarlac- 
te de Provence , & quinze livret 
de graine de Valence, que vous^ 
broyerés & tamiferés. Lorfque 
Peau de la chaudière fera: tiède „ 
vous y mettrés kgraine , que vous; 

w > 

1 

\ 
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menérés bien pendant quelque- 
tems, après quoi vous y mettrés 
trois ehopines d'eau forte , & me. 
nerés le bain une féconde fois. 
La chaudière étant fur le point de 
bouillir , vous y mettrés le drap 8c 
lui donnerés huit évents , & un de 
tems après , vous lui en donnerés 
autres douze , faifant toujours biea 
bouillir la chaudière. Cela fait,, 
tirés le drap & faites le bien laver. 
Enfuite vous mettrés dans la chau- 
dière de l'eau nouvelle , & lork 
qu'elle fera tiède v vous en pren- 
dras cinq féaux , que vous mettrés 
dans une cuvette v dans laquelle 
vous diflbudrés trois livres d'alun r 
furlequei vous jetterés quatre chb- 
pines d'eau forte. Verfés tout ce- 
la dans la chaudière, laquelle vous 
écumerés lorfqu'elle commencera 
à bouillir , & la menerés bien. 
Quand elle bouillira , mettés y le - 
drap , & donnés, lui vingt évents*. 
Puis tirés le & faites- le laver. 

m 
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Pour faire un minime tirant fur 

l'Ecarlatte. 
Alunés vôtre drap delà même 
manière qu'il a été dit dans la re- 
cette précédente. Etant aluné 
lavés, le bien -, prenés feize livres 
de graine d'écarlatte fine Se douze 
livres de celle de Provence , Ôc 
& faites la broyer de la manière 
accoutumée. Lorfque Peau de la 
chaudière fera tiède, mettés y la 
graine. Quand elle commencera 
à bouillir , jettés y cinq chopines- 
d'eau-forte 5 menés bien le bain-, 
& puis mettes y le drap, auquel 
vous donner és douze évents. Cela 
fait, tirés le dehors, & faites-i'e 
bien laver. Pendant qu'on îekve , 
préparés un nouveau bain, lequel 
étant chaud , vous en tirerés qua- 
tre féaux d'eau , donc vous arro- 
ferés vôtre drap, 6c enfuite vous 
- lté tendres-.. Lorfque la chaudière 
commencera à botiillir , vous y 
jet-cerés deux chopines d'eau, forte,, 
& Lorfque. le bain bouillira bien* 
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fore , vous donneras fïx évents a 
vôtre drap , après quoi vous le tire- 
xés dehors & le laverés. 
Pour teindre de la Laine bleue et* 

cramoifr. 

Pou^aluner douze livres d'e 
• laine, prenés quatre livres d>lua 
& une livre &c demie de graine 
d'écarlatre , que vous mectres dans 
h chaudière. Lorfque le bain com- 
mencera à bouillir , métrés y la 
laine , &; remués la bien , afin 
qu'elle trempe bien. Quand elle 
aura bouilli pendant une heure Se 
demie , remués-la , Taillés la repo- 
ser dans l'alun , éceignés le feu r 
& le jour fuivant faites la laver. 
Pendant qu'on la lavera , prépares» 
un nouveau bain , fur lequel voirs 
mettrés pour douze livres de laine 
cinq livres de graine d'écarlarte die 
Valence , & deux chopines d'eaiî- 
forte. Au> commencement dm 
bouillon mettés vôtre laine dan» 
le jjain , & remués la avec l'e^ifw 
fbir.. Après qu'elle aura boii^L — - 
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quart d'heure , tirés- la hors de la 
chaudière v & faites- la laver.Faites 
enfuite un nouveau bain qui foie 
clair , & lorfqu'il fera chaud y re- 
mettes, y la laine , que vous remuer 
rés bien quatre ou cinq fois avec 
fc liflbir , &c puis vous la tirerés . . 
Pour teindre de la Laine en couleur 

de few. 

Pour aluner vôtre laine , pre- 
nés fept livres d'alun & une livre 
de tarrre pour douze livres de 
kine, que vous ferés bouillir en- 
femble , & obferverés la méthode 
preferire dans la recete précédente. 
- Lorfque vous la vbudrés teindre r 
prenés cinq livres de graine d'é- 
carlatte de la meilleure pour cha- 
que douzaine de livres de laine 
& deux chopines d'eau forte , que 
vous mettrés dans la chaudière 
avant que l'eau foie bien chaude.. 
Menés bien le roue enfemble , & 
faites Jjo.iiillir le bain pendant un 
quart d'heure , puis tirés la lajne,. 
lit laver „ & lorfqu'elle ferai 

« 
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lavée, donnés lui un nouveau bain 
clair. Lorfque la chaudière fera 
prête à bouillir, tirés la laine v 
mettés-la dans des corbeilles , 8t 
faites, la eflorer. 

Pour teindre en jaune fur le blanc. 

Prenez du fuftet, coupés. lé erc 
petits morceaux, & faites, le bouil- 
lir jufqu'à ce qu'il aie diminué de 
la moitié. Puis prenez de l'herbe 
Cornicle , & lorfque vous mettrés 
cette herbe dans la chaudière 
mettés y aufli le fuftet, avec de 
l'alun de roche & de la «gomme 
arabique, à proportion de la quan- 
tité de la chofe que vous voulés* 
ceindre. Cette teinture fait un. 
très- beau jaune. 

Pour teindre en *V erd fur le jaune: 
•Prenez du bréfil de Teinturier 
& de la fleur de guede , que vous 
joindrés à la recette qui a été don* 
née pour teindre en verd fur le 
blanc. 

Pour teindre en y erd fur le bleui. 

Jjoignés à. la recette précédente 
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deux pinces de vinaigre fore > une 
d'eau defelnitre, une once & de- 
mie de fei armoniac , Se un peu 
de leflîve commune , & par ce me* 
îange vous ferés un très beau verd 
fur le jaune. 
Pour faire une couleur à* Ecarlatte. 
Prenez du bréfil , rapés-le , & 
faites tremper cette rapure dans 
du vinaigre avec de l'alun déroche 
pendanevingt quatre heures. Après 
cela , mettes vôtre drap dans ce 
vinaigre avec de l'eau de rivière 
&de l'urine. Lorfqu'i! aura bouil- 
li , tires le dehors , fie s'il vous pa- 
roît être alTez coloré , faite le ef- 
- forer , & lorfqu'il fera elïbrc, lavés- 
îe tien avec de Peau de rivière. 
S'il ne vous paroït pas affez co*- 
loré , faites. le bouillir davantage,, 
& vous aurés une très belle cou- * 
leur d'écarlatte. 

Pour teindre du drap en rouge. 
Prends deux onces d'orpiment, 
quatre onces de vitriol Romain y 
£&oaces de cinnabre, quatre onces 
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de limaille de fer j métrés le touc 
dans un alambic , & Peau qui en 
diftillera ceindra parfaitement en 
rouge. Si vous en voulcs faire une 
plus grande quantité , augmentés 
la dofe à proportion de l'eau que- 
vous voadrés faire, proportion- 
nant toujours les ingrédiens con- 
formément à cette recette. 
Pour imprimer le Vermillon fur le 

blanc. 

Prenez du bréfil, râpés le, & 
mettez le dans de l'eau de pluye* 
que vous ferés bouillir jufqu'à ce 
qu'elle foie diminuée d'un tiers j 
puis mêlés- y un peu d'alun de 
roche, & vous ferés un très beàu 
vermillon. Si vous fouhaités qu'il 
foie un peu plus foncé , mettés y 
un peu de fafran & de gomme ara- 
bique , félon que vous jugerés à 
propos. 

Pour teindre en jaune fur lé noir. 

Prenez une livre de vitriol Ro- 
main, deux livres de fel nirre$ 
faites les diftiller dans un alambic. 
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L'eau qui en diftillera teindra en 
beau jaune. Mais il faut que vous 
la mettiés fur le feu avant que de 
vous en fervir , afin qu'elle faflè 
tout fon effet. 

Pour faire une belle teintnre de laine 
en E carlatte Juives cette méthode. 
Lorfque vous voudrés aluner 
vôtre laine , prenés fix livres d'à- - 
lun pour douze livres d'alun , & 
une livre de graine d'écarlatte , 
que vous préparerés félon Tufage 
ordinaire. Pour la garaticer,prenés. 
douze livres de garance pour douze 
livres de laine, ainfique nous ve- 
nons de dire, trois chooines d'eau- 
forte , que vous mettrés dans une * 
chaudière. Lorfque la laine fera 
bien chaude, faites la bien remuer, 
& lorfqu'elle eft fur le point de 
bouillir, couvres- la bien pendant 
quelque tems , & puis tirés-la , fai- 
tes la égouter dans une corbeille, 
lavez la bien ,& donnés- lui enfuite 
un nouveau bainfort chaud.Quand 
«lie y aura refté quelque tems > 



Digitized by Googl 



les Arts et Métiers. 331 
tous la tirerés, & la ferés laver > 
fi vous le trouvés à propos. 
Pour teindre de la Laine en façon d % E. 

carlatte avec delà Garance & d* 
; Bréfil. * 

Lorfque vous voudrés garancer , 
delà laine, prenéshuic onces de 
garance pour douze livres de laine, 
& deux chopines d'eau- forte, 6c 
faites enforte que le bain foit tiède 
quand vous y mettrés la garance. 
Remués bien tout cela, enfuite 
mettés. y la laine. Au tems qu'elle 
commencera à bouillir , couvrés- 
la bien, &laifTés.la bouillir pen- 
dant un demi quart d'heure, puis 
tirés- la : faitcS-là égouter 8c laver. 
Etant lavée > donnés- lui un noii- 
veau bain bien. chaud , mettés la 
dedans, faites la bouillir quelque 
tems , & tirés la dehors pour la la- 
ver. Quand elle fera lavée , prenés 
huit onces de bréfîi fur douze li- 
vres de laine, faites le boiïiilir, 
& lorfque le bain fera tiède , met- 
tés y le bréfil &. la laine enfuke, 



> 
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• 

que vous remuerés pendant quel- 
que tems, après quoi vous là tiré- 
rés & vous aurés une excellente 
couleur 

• ✓ 
Méthode admirable pouraluner & pour 
gdranceren très belle Ecarlatte dit 
Drap bleu > de la Laine , de la Soye y 
ou quelcjn autre chofe que cefoir. 
Lorfque vous voudjrésaluner vô- 
tre laine, prenez fix livres d'alun 
pour douze livres de laine , & une 
livre de graine d'écarlatte , & fui- 
vés la méthode ordinaire de l'alu- 
nage. Lorfque vous la voudrés ga- 
rancer , prenés deux chopines 
d'eau forte & cinq livres & demie 
de garance , que vous mettrés dans 
le bain lorfqu'il fera prètàboiiîi- 
lir v & remués bien le toutenfero-, 
b!e j immédiatement après vous y 
mettrés la laine & la liflèrés bien. 
LahTés-la bouillir pendant un de- 
mi quart d'heure , tirés la enfuite> 
faites la égouter ,& puis lavés la, 
& étant bien lavée > étendes la fur 
la terre.' 



> 
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Pour teindre du Fil ou de la Toile 

en rouge. 
Prenez une once de bréfil pilé , 
& faites-le bouillir dans un demi 
feau d'eau ; ou plus fi vous en avés 
befoin. Joignes- y une demie once 
d'alun de roche , & après avoir fait 
bouillir tout cela enfemble jufqu'à 
ce qu'il ait diminué d'un tiers, met- 
tés dedans le fil, ou telle autre 
chofe que vous voudrés teindre. 
Pour que la couleur foit belle,metJ 
tés- y des rofes-, mais il faut que 
vous remarqués qu'il n'y a que le 
blanc qui puiflè prendre cette 
teinture. 
Pour faire une très belle couleur de 

Brefil. . m 

Prenez du vinaigre bien*fort y 
dans lequel vous mettrés deux li- 
vres de chaux vive, que vouslaif- 
ferés tremper , après quoi vous la 
tirerés. Cela fait, mettez du brér 
fil dans le vinaigre , & après l'a* 
voir bien remué , vous le laifierés 
repoler pendant deux jours. Au 
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bout de ces deux jours, vous y 
mêlerës un peu d'alun , où- vous 
le laiflferés quelque tems , mais 
non pas beaucoup. Enfuice vous le 
mettrez fnr le feu , & vous le ferés 
bouillir doucement jufqu'à ce qu'il 
ait diminué de la moitié. Lorfqu'il 
fera refroidi vous le coulerés avec 
un linge. « 

Pour faire dt l'tau verit. 
Prenez des prunes d'aubefpin 
environ le tems de Saint Michel, 
c'eft- à- dire , vers la fin de Septem . 
bre. Faites- les fecher au foieil , & 
empêchés qu'il ne tombe pas de 
rofée deflTus. Puis mettes- les dans 
un potverniffé, où vous les laik 
ferés pendant trois jours, & y 
mettrés un peu d'alun de roche, 
que vous mêlerés bien pendant 
huit jours, au bout defquels vous 
les prefTerés pour en tirer le fuc , 
que vous mettrés dans un pot , & 
le couvrirés bien , afin que l'air 
n'y encre pas. Servés vous de cet-* 
. te eau lorfque vous en aurés be- 

• 
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foin , & remarqués que plus vous y 
meures d'alun , plus la couleur 
fera claire. 

Pour teindre du Drap en rouge. 

Pour une pièce de drap , pre-i. 
nez deux onces d'orpiment, qua- 
tre onces de vitriol Romain , fix 
onces de cinnabre, quatre onces 
de limaille de fer ; mettes le tout 
dans nn alambic , & Peau qui en 
diftillera teindra parfaitement en 
rouge tout ce que vous voudrés. 

Pour teindre en verd des . plumet , dei 
Os , des Tables de bois , des manches 
de couteaux , & généralement tout 
ce qu'on voudra. 

•s 

Prenez telle quantité que vous 
voudrez de vinaigre rouge bien 
fort, mettez le dans un pot ver- 
nifle avec beaucoup de limaille 
d'acier & de leton >du vitriol Ro- 
main, de l'alun de roche, du verd- 
de gris j faites bouillir le tout -en-; 
femble pendant quelque tems, 
puis laiués.lje repofer durant queU 
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ques jours , & vous ferés une teitH 
ture verde qui ne s'éfacera ja- 
mais. 

Pour teindre du crin de cheval en 
• v couleur d'or. „ 

Prenez pour chaque livre de 
crin pour deux fols de fafran , &; 
trois livres d'eau commune. Faites 
bouillir J'eau & le fafran pendant 
• un quart d'heure 3 puis mettes le 
crin, & laiiïes le bouillir jufqu'à 
ce que l'eau diminue dé la moitié, 
' Remarqués que pendant que le 
crin bout," il doit être : couvert. 
Lorfqu'ii aura bouilli le tems que 
-nous venons de marquer , tirés- le, 
trempés le dans de l'eau fraîche y > 
j €c enfuite faites le fecher. 
' Pour teindre du crin de cheval 

en ronge, j\ 

• Prenez pour chaque livre de 
crin deux fols de rofes de Teintu- 
rier fraîches & pilées , & trois li- 
vres de vinaigre. Faites bouillir 
tout cela enfemble pendant demie 
heure, puis mettes y le crin, & 

après 
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après que le vinaigre aura diminué 
de deux tiers , tirés le crin mettes 
le tremper dans de l'eau fraîche, 
faites- le égouter , & vous aurés 
une très belle couleur» 
Pour teindre du crin de chevalet* v 

minime. 

Prenez de l'orpiment & de Peau 
commune autant de l'un que de 
l'autre. Faites- le chauffer dans une 
chaudière de cuivre y & lorfque 
l'eau eft chaude, mettes y le crin. 
Après qu'il aura bouilli, tirés le, 
lavés le & faites- le égouter. 

Pour teindre le crin de cheval en 

bleu. 

Prenez demie livre d'eau com- 
mune , une once & demie de ro- 
fes , & une once de fon de fro«i 
ment , que vous mettrés fur le feu , 
& lorfque le chaudron commen* 
cera à bouillir , tirés le de deûus 
le feu , mettes dans un pot pour 
environ deux fols d'Indigo pi- 
lé 1 puis prenez deux fois autant 
d'eau qu'il y en a dans le chao- 
Tome I V. P, 
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dron , que vous verferés fur TlaJ 
digo , après quoi vous mêlerés 
bien le tout enfemble , & puis en. 
fuite vous le laiflerés repofer pen- 
dant une nuit j le jour fuivant vous 
y ajoûterés la même quantité 
d'eau , que vous ferés chauffer , ôc 
y mettrés le crin. Lorfqu'ii aura 
bouilli , vous le laverés & le ferés • 
eflorer. 

Remarqués que cette eau s'apel. 
Je Eau magiftrale de la teinture des 
couleurs précédentes, & que fi 
vous y mêlés une couleur blan- 
che, elle deviendra bleuë , fi vous 
y en mêlés une jaune , elle devien- 
dra verde * fi vous y en mêlés une 
violette, elle deviendra alexan- 
drine. 

i Remarqués encore que fi vous 
voulés teindre de la toile en bleu 
turquin , vous devés mettre de la 
vouëde au lieu de l'Indigo, parce 
que quoique l'un & l'autre tein- 
gne , la vouëde vaut beaucoup 
mieux. * - * 

4 / • 
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« Pourfoufrer de la Soye afin de la 
rendre bien blanche. 
Après que vous aurés cuit' vô- 
tre Soye 6c que vous i'aurés bien 
lavée , vous la cordrés & l'étendrés 
bien fur des bâtons qui ne foienc 
pas fort gros. Lorfque vous Taures 
étendue, vous ferés une étuvede 
planches de bois , au dedans de 
laquelle vous dreflerés un brafier 
de charbons , fur lequel vous met- 
trés trois ou quatre livres de folî* 
fre pour chaque livre de Soye. Fer. 
més bien l'étuve, afin que la fumée 
du foufre ne s'évapore pas & qu'el- 
le s'imbibe dans la Soye, Vous re- 
mettrés du foufre fur le brafier 
jufqu'à ce que la Soye vous paroif- 
fe affez blanche. Ménagés vôtre 
brafier de telle manière que le feu 
ne puiflè pas prendre à la Soye. 
Pour cet effet, vous devés prendre 
garde que la Soye foit à une dif- 
tance raifonnable du brafier. Tou- 
tes les fois que vous remettrez du 
^foufre fur le brafier , retournez la 

P x * 
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Soye afin qu'elle prenne de toutes 
parts rimpreffiondufoufre.Quand 
elle fera aflèz fourrée , vous la met- 
trez dans un lieu où il y ait de 
l'air, afin que l'humilité de l'eau 
qu'elle a pris lorfque vous l'avez 
lavée s'égoûte. 
Pour teindre de la Soye en trct beau 

noir. 

Lorfque vous aurez fait cuire la 
Soye que vous voulez teindre en 
noir , prenez bien garde de ne la 
pas aluner, & remarquez que tou- 
te celle que vous voudrez teindre 
ne doit pas être foufrée j car lorf- 
que vous la voudrez teindre en 
noir , vous la devez prendre ainfi 
cuite , & quand elle eft égoûtée , 
vous la devez tremper dans une 
chaudière , où il y ait autant de 
féaux que vous aurez de livres de 
Soye à teindre en noir. Puis vous 
prendrez une livre de galles pour 
chaque livre de foye que vous met- 
trez dans la chaudière que vous 
ferez bouillir avec là foye pendant 
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demie heure. Faites ce que nous 
venons de dire, le foir avant le 
jour que vous voulez teindre vô- 
tre foye. Après qu'elle aura bouil- 
li le tems que nous avons marqué, 
remuez la bien afin qu'elle ne s'a- 
moncelle pas , puis éteignez le feu 
& laiflèz repofer la foye dans la 
chaudière jufqu'aujour fuivant que 
vous la tirerez , la laverez, la tor J 
derez avec les mains de l'éten^ 
drez. 

Etant ainfi engallée préparez 
«ne chaudière pour lui donner 
d'abord le pied de noir, remplif- 
fez-la d'eau à la referve du vuide 
qu'il faut pour contenir vôtre foye: 
mettez -y pour chaque livre de' 
foye que vous voulés teindre en 
noir , une livre de vitriol Romain , 
une livre & demie de limaille de 
fer , & fix livres de gomme ara- 
bique. Faites bouillir tout cela en* 
femble dans la chaudière pendant 
un demi quart d'heure , jufques à 
ce que tous ces ingrédiens foiene 

P3 
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diflbus. Le jour fuivanc ( ainfi qu'il 
a été dit) métrés dans la chau- 
diere la foyeque vous ayés engaL 
lée le foir , & faites k bouillir pen- 
dant demie heure avec le vitriol , 
la limaille &la gomme arabique , 
& remués. la bien avec le lifloir ^ 
puis tirés la foye avec un bâton , 
& laifles la refroidir dans l'endroit 
que vous aurés deftiné pour cela. 
Lorfqu'elle fera refroidie, remec- 
tés la dans la chaudière , faites la 
bouillir encore pendant une autre 
demie heure, & après l'avoir ti- 
rée, laiffée. la refroidir une féconde 
fois. 

Si elle ne vous paroît pas afles 
noire, prenés trois onces de vi- 
triol , fix onces de limaille de fer f 
& deux onces de gomme, que vous 
mectrés dans le bain oùvousavés 
fait ce pied de noir , & après avoir 
bien remué le tout enfemble, faites 
du feu de nouveau , remettes la 
foye dans la chaudière, faites la 
bouillir pendant une heure , ou 
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plus fi vous le jugés a propos , re- 
muez la bien afin qu'elle ne s'a- 
moncelle pas , & lorfque la cou- 
leur vous paroîtra aflez faite, cirez- 
la , tordez la & biffez- la refroidir 
comme vous avés fait les autres 
deux fois.Etant froide,lavez-la au- 
tant que vous le jugerez neceflaire, 
& étendez la fur des bâtons pour la 
faire fecher. Eparpillez la bien , 
afin qu'elle fe puiflfe fecher en de- 
dans. 

Supofé que ces trois bains ne 
foient pas fuffifans pour lui don- 
ner le degré de noirceur que vous 
fouhaitez, remettez, la dans la 
chaudière, où vous la lailîerez 
tremper pendant deux ou trois 
heures \ lavez la enfuite, & tordez* 
la à l'accoutumé, mais que cela 
foit fur la chaudière ou eft la tein- 
ture noire. 

Lorfque vous voudrez que vo- 
tre foye foit douce , quoique le 
noir la rende rude , prenez le 
chaudron où vous avés aluné la 
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foye f dans lequel vous mettrez au- 
tant d'eau que vous jugerez à pro- 
pos , & faites y diffoudre la quan- 
tité de favon que vous eftimerex 
être néceffaire, puis mettez y la 
foye , après que vous l'aurez la- 
vée, & remuez, la jufqu'àce que 
l'eau venant à l'échauffer elle ait 
diffout le favon. 

Lorfque vous voudrez teindre 
en quelque autre couleur, il faut 
aluner la foye de blanc fans la 
foufrer , & fuivre la méthode fui- 
vante.Prenez une chaudière d'eau> 
faites- la chauffer 5 puis mettez y 
une livre d'alun de roche pour cha- 1 
que livre de foye , remuez le avec 
un bâton , jufqu'à ce qu'il foie 
fondu. Cela fait, coulez avec un 
linge l'eau alunée, & mettez- la 
dans le chaudron préparé pour 
aluner vôtre foye. Mettez enfuite 
vôtre foye dans le bain , 6c re- 
muez- la bien deux ou trois fois 
avec la main. Cela doit être fait 
le foir avant que vous vouliez faire 
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vôtre teinture. Laiflèz tremper la 
foye dans le chaudron toute la 
nuit. Avant que de la mettre à la 
teinture . lavez la bien dans un 
vaiffèau, tardez la deux ou crois 
fois avec la main , ainfi que vous 
avés fait lorfque vous l'avez alu- 
née. 

Remarquez que toute forte de 
foye doit êcre alunée à froid, &: 
comme cette marchandife a beau- 
coup de corps, il faut qu'elle de- 
meure long tems dans l'eau d'a- 
lun: c'eft à dire qu'elle y doit de- 
meurer pour le moins huit ou dix 
heures. Ne jettez jamais l'eau d'à- 
lun après que vous vous en ferez 
fervi , parce que vous en pourrez 
avoir befoin pour certaines cou- 
leurs que vous voudrez teindre. 

Pour teindre de ta Soye en très beJLt 

Ecarlatte. 

Aprez que vôtre foye aura été 
- alanée & bien lavée , mettez dans 
une chaudière bien nette , autant 
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de féaux d'eau que vous voudrez 
teindre de livres de foye } puis 
prenez fix onces de graine d'écart 
latte de Valence pour chaque livre 
de foye bien broyée. Faites du feu 
fous la chaudière, & lorfque l'eau 
fera chaude , mettez y la graine & 
remuez la bien. Puis mettez-y la x 
foye , menez la bien pendant trois, 
quarts d'heure , ou une heure tout 
au plus. Lorsqu'elle vousparoîcra 
avoir aflTez bien pris la couleur y 
tirez la & tordez- la deux ou trois 
fois. Si vous voulez lafechervous 
le pouvez ,& puis l'étendre fur des 
bâtons, mais prenez garde.de ne 
pas i'expofer au foleil. Si elle vous 
paroît n'avoir pas allez pris la cou. 
leurd'écarlatte, remettez la dans 
le bain avant qu'elle ne foit égoû- 
tée, remuez la & tordez-la fou. 
venc, jufqu'à ce qu'elle foit aiïez 
chargée de couleur , & alors tirez- 
la du bain & lavez la bien. 

Si elle n'eft pas parvenue au 
point de perft&ion que vous fou» 
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haitez & qu'elle n'aie pas aflèz de 
luftre , prenez la quantité de gom- 
me arabique que vous jugerez à 
propos, & mettez- la dans un chau* 
dron chaud , où vous la ferez li- 
quider, après quoi vous prendrez 
un peu de lie de vin blanc qui ne 
foie pas cuit, joignez- le avec la 
gomme , & faites chauffer le touc 
enfemble , fans pourtant faire 
bouillir le chaudron. Puis coulez 
ce bain avec un linge , & remet- 
tez, le dans le chaudron avec au- 
tant d'eau qu'il en faudra pour 
faire tremper la foye , dans laquel- 
le vous la remuerez bien , & après 
l'en avoir retirée, vous la laverés 
dans de l'eau d'alun , & la rernue^ 
rés jufqu'à ce que la couleur foie 
déchargée & qu'elle ait pris le lu- 
ftre qu'elle doit avoir. Quand vous 
aurés fait tout cela, tirés. la, la- 
vés la , & étendés la. 

1. Remarqués que pour quel- 
que couleur que ce foie , la foye 
veut être trempée dans de l'eau 

P6 
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claire, ëgoutée, & mife dans fa 
chaudière avant qu'elle ne bouil- 
le , de forte que jamais vous ne 
ferez une bonne couleur, fi la 
chaudière bout avant que vous y 
mettiez la foye. 

I I. Remarqués que lorfque vous 
tirés de la chaudière la foye qui 
eft d'une couleur , pour la mettre 
en une autre couleur, ou charger 
davantage celle dont elle eft , il la 
faut laver & la tordre , & prenez 
bien garde toujours que la chau- 
dière ne bouille pas avant que de 
l'y mettre. 

III. Remarqués que quand vous 
voudrez teindre en éearlatte, vous 
ne devez pas mettre la même dofe 
de graine , à caufe qu'il y en a de 
plus exquife l'une que l'autre. Par 
exemple , vous mettrez pour cha- 
que livre de foye , quatre ou fix 
onces, plus ou moins de graine de 
Corinthe félon le degré de bonté 
que vous lui remarquerez. Si c'eft 

de celle de Valence ,, voua y ea 
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mettrez de cinq jufques à fept. Si 
e'eft de toute autre graine , vous y 
en mettrez de douze à quatorze, 
excepté celle de Provence, donc 
vous n'en mettrez que de fept à 
huit onces. / 

I V. Remarqués qu'il faut en. 
galler Ja foye , & qu'elle demeure 
huit ou dix: heures dans la galle y 
& c'eftr pour cette raifon que je 
vous confeille de l'engaller le foir 
qui précède 4e jour que vous la. 
voudrez teindre en noir. Après 
toutes ces remarques , fiuvés la 
méthode fuivante. 

Mettez de l'eau dans un chau- 
dron & faites la bien chauffer, puis 
mettes- y la foye, & laides la trem- 
per jufqu'à ce que Peau Tait pé- 
nétrée dehors & dedans. Après* 
qu'elle aura pris l'eau , tordes la 
fur la chaudière, & étendes- lav 
Lorfque vous l'aurés toifée , lavés», 
la: , & faites- la fecher, 

Toutes les fois que vous ctoure- 
rés que la graine û'imprinie pas, 
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alïèz de couleur , afin de la char- 
ger davantage, vous prendrés de- 
mie once de paftel pour chaque 
livre de foye , & vous le jetterez 
dans la chaudière dès que vous y 
aurés mis la graine , & vous tire- 
rés dehors vôtre foye pour voir G. 
elle eft aflèz teinte. Soyés fort at- 
tentif à la quantité de paftel que 
vous employerés , parce que la 
trop forte dofe feroic capable de 
gâter vôtre couleur. 

Lorfque vous voudrez teindre 
de la foye en cramoifi, mettez la 
tremper dans de Peau claire pen- 
dant huit ou dix jours , au bouc 
defquels tirés le de l'eau avec une 
cuillier. Après l'avoir tiré de l'eau, 
pilcs le bien dans un mortier de 
marbre , jufqu'à ce qu'il foit de-] 
venu en pâce , & pour lors teignés. 
en deux ou trois fois vôtre foye, 
& obfervés la méthode fuivante. 

La foye étant alunée de la mê- 
me manière qui fi vous la vouliés 
teindre en écarlaxce > vous prea- 
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drés vingt livres de cette pâee de 
Cramoiiî, que vous coulerés avec 
un linge , & la jetterés dans la 
chaudière deftinée pour vôtre cein- 
ture, fous laquelle vous alumerés. 
du feu , & lorfqu'elle commencera 
à devenir chaude, vous y mettrez* 
huit onces de paftel pour chaque 
livre de fove, & le ferés bouillie 
pendantprès de demie heure.Pen- 
dant que la chaudière bouillira * 
vous remuerés bien vôtre foye avec 
un iifîbir , afinqu'elle prenne bien: 
la teinture. Puis tirés-la, tordes, 
la , lavés- la , & faites un nouveau 
bain, fur lequel vous mettrez vingc 
livres de la même pâte de cramoi- 
fi , que vous coulerez comme la 
première foisj. vous y joindrezen- 
core huit livres de paftel puiverifé 
pour chaque livre de foye. Avant 
que la chaudière bouille vous y 
mettrez la foye , &c après qu'elle 
aura bouilli pendant demie heure 
avec le cramoifî, en la remuant 

toujours, vous la tirerez x la ta»* 

_ 
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drez, & la laverés bien. Autror- 
fïéme bain, vous prendrés le. refte 
du cramoifi , qui pefera environ 
trente livres, auquel vousajoûte- 
rés douze onces de paftei pour 
chaque livre de foye. Ayant mi» 
le feu fous la chaudière, & avoir 
obfervé à l'égard de ce bain la mê- 
me méthode que dans les autres 
deux , vous la ferés bouillir jufqu'à 
ce que la couleur vous paroifle af- 
fés faite. Vous ne ferés que la troi- 
lîéme partie de feu que vousavés 
fait les deux premières fois, de 
peur que la teinture ne devienne 
trop rouge. Quand vous jugerés 
qu'elle le foit afles , vous tirerés la 
foye, la tordrés, & après qu'elle 
fera refroidie , la Iaverés , & fi la 
couleur vous paroît belle, éten- 
des- la pour la faire égouter. 

Si elle vous paroît être d'un cra- 
moifi trop foncé , & qu'elle n'aie 
pas le luftre qu'elle doit avoir , la- 
vés- la y & mettes la dans le bai» 
où vous l'avés alunce % ôç remuée 
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la bien quatre ou cinq fois, & après 
l'avoir bien couverte, làifïez- la 
tremper pendant trois quarts 
d'heure , & même jufques au bout 
d'une heure, fi vous le juges à 
propos , & lorfqu'elle fera teinte 
à vôtre gré , tirez la, tordez-la, 
& étendes la pour la faire effo- 
rer. 

Si au contraire elle vous paroîc 
trop claire, & qu'elle n'ait pas 
tout le luftre nécefTaire, prenés 
deux onces de gomme arabique , 
& une once & demie d'alun blanc 
qui ne foit pas^ recuit , pour cha- 
que livre de foye, mettez tout ce- 
la dans un chaudron avec de 
l'eau, & lorfque la gomme & l'a- 
lun feront fondus , mettez y la 
foye , que vous remuerés bien plu- 
fieurs fois , après quoi vous la laif- 
ferez tremper jufqu'à ce qu'elle 
aura pris le luftre qu'il faudra. Puis 
tirés Ia> tordés-la, lavés la bien > 
& étendés la pour la faire effo- 
rce 
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. Afin que vous ne vous trompiés 
pas dans la quantité de cramoifi 
que vous employerez dans vos 
teintures , vous devez fçavoir qu'il 
y en a de hieilleur l'un quel'au-* 
tre, félon la diverficé des climats 
ou il croît , par conféquent il fauc 
que vous vous conformiez aux rè- 
gles fuivantes. 

De fix jufqu'à huit livres de cra- 
moifi de la Marche pour chaque li- 
vre de foye. 

De douze jufqu'à quatorze livres 
de cramoifi commun de Levant , 
pour chaque livre de foye. 

De cramoifi menu dePonent, 
de fix jufqu'à huit livres pour cha- 
que livre de foye. 

De gros cramoifi de Ponent de 
dix jufqu'à douze livre pour cha- 
que livre de foye. 

De cramoifi menu de Ragufe t 
ou d'autre femblable, defeptjuf- 
qua neuf livres pour chaque livre 
de foye. ... 

Remarqués que lorfque vous 
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teindrez en cramoifî, vous ne de- 
vez pas jetter le teinture du fécond 
ou du troificme bain , parce que (i 
vous avez teint en écarlatte , &C 
que la couleur ne foit pas telle que 
vous avez fouhaité de la teindre 
dans le bain du cramoifî , il fauc 
après avoir trempé vôtre foye dans 
récarlatte, la mettre dans la chau- 
dière , & faire bon feu fous le bain, 
auquel vous ajouterez fix onces 
de paftel pour chaque livre de . 
foye , laquelle vous remuerez 8c 
retournerez jufqu'à ce qu'elle aie 
pris le degré de couleur que vous 
défîrez , après quoi vous la tirerez, 
ia tordrez, l'écharpirez, la lave- 
rez , & détendrez 9 ainfi qu'il a été 
dit en parlant de la teinture d'é- 
carlatte. 

Que fi elle avoit pris trop de 
couleur à caufede la trop grande 
quantité de cramoifî , pour la dé- 
charger vous prendrez un peu 
d'eau alunée que vous aurez ré-' 
fervée , dans laquelle vous mettrez 
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vôtre foye après l'avoir lavée, & 
la remuerez jufqu'à ce qu'elle fera 
4e la couleur que vous fouhairez , 
enfuice dequoi vous la tirerez , 8c 
la laverez ainfî qu'il a été dit ci- 
deffusplufîeurs fois. Si elle n'a pas 
un beau , luftre , donnez fui un ra- 
bat de gomme arabique, donc 
vous augmenterez la dofe félon 
que vous le jugerez à propos. Puis 
lavez- la, tordez la ,& étendez la 
fur des perches. 

- Pour teindre en Ttiolet avec du Bréfil 
félon la méthode de Maître ^4*gum 
fiin de Mantoiïé. 

Alunez vôtre foye, & après l'a. 
voir bien lavée , prenez fix onces 
de bréfil pour chaque livre de 
fove. Pilez le bien & mettez le 
dans un chaudron qui foit fuffifam- 
ment grand pour contenir vôtre 
bain. Si vous jugez qu'il y faille 
mettre de l'eau, n'y en mettez ' 
que la troifiéme partie du bréfil. 
Après que le bain aura bouilli un 
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peu vous y mettrez une once &c 
demie de gomme arabique fur cha- 
que livre de brefil. Cela fait, teû 
gnez vôtre foye félon la méthode 
ordinaire. Lorfque la couleur fera 
venuë à fa perfe&ion , vous prépa- 
rerez un grand bain, fur lequel 
Trous mettrez une once de graine 
d'écarlatte détrempée dans de 
Peau chaude,laquelle vous laiflerez 
bouillir pendant quelque tems, 
enfuite dequoi vous y mettrez la 
foye , & vous ferez un beau violet. 
Ne mettez pas ladite foye dedans 
quand il bouc, mais* auparavant , 
& fi vous voulez le faire dans le 
guede , lorfque vous l'aurez pa- 
leyé deux ou trois fois , prenés une 
maire de vôtre foye rouge , & bai* 
gnez la en eau chaude , puis lui 
donnez trois , fix , même jufqu'à 
huit tours , & enfin autant qu'il 
faudra, afin qu'elle vienne à la 
couleur que vous défirez , & con- 
tinuerez de travailler le refte de 
la foye que vous avez à teindre j 
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il vaut mieux paieyerleguede trois 
fois, parce qu'il en fera plus égal. 

Pour teindre à froid. 

Pour chaque livre de foye pre- 
nés une livre de galles bien con- 
caflTée, mettez la dans un chau- 
dron plein d'eau. Faites la bouil- 
lir pendant un quart d'heure ou 
environ, après quoi êtes- la de def- 
fus le feu. Alors vôtre foye étant 
bien étendue fur les bâtons .vous 
la tremperez & la retournerez plu- 
fîeurs fois, fans remettre le chau- 
dron fur le feti , le lendemain vous 
la maniérés bien encore , en ferés 
autant le foir, & le fécond jour 
vous mertrés du vinaigre bien fore 
dans un chaudron à proportion de 
la foye que vous voudrés teindre, 
dans lequel vous mettrés une livre 
de vitriol & une once & demie de 
limaille de cuivre (plus vous en 
mettrés plus la teinture fera bon- 
ne ) faites bouillir le tout enfem- 
ble pendant un quart d'heure , & 
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remués continuellement le bain , 
afin que la limaille ne s'attache 
pas au fond du chaudron , alors 
_ tirés le de deflus le feu , mettés la 
foye dedans ± retournés la bien , 
& laifles- la tremper pendant deux 
jours, ou plus fi vous le jugés à 
propos , puis tirés.la , lavés- la dans 
la rivière, tordes- la , éparpillés- 
la, & après l'avoir favonnée . , éten. 
dés. la, & vous ferés une bonne 
couleur à froid. 

Pour teindre de la Soye en noir , pro. 
pre à faire du Taffetas. 

Premièrement faîtes bien cuire 
vôtre foye, ainfi qu'il a été prefcric 
én parlant de la manière de tein- 
dre la foye, puis mettés la dans 
de l'eau claire fur les bâtons, ôc 
faites du feu fous la chaudière. 
Prenés pour chaque livre de foye 
cinq onces de gomme arabique 
bien pilée , jettés-la dans cette 
eau, & faites la bouillir pendant 
demie heure. Enfuite prenés une 
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livre de galles pour chaque livre 
de foye , concaffés-la bien , & fai- 
tes- la bouillir pendant un quarc 
d'heure. Ayés un chaudron ou un 
feau plein d'eau claire , pour jet- 
ter dans la chaudière en même- 
tems que vous y mettrez la galle 
pour aflbupirle bouillon, de peur 
que la chaudière venant à fe ré- 
pandre par une trop grande fer- 
mentation ,Ja galle ne fe répan- 
de. LaiflTés bouillir tout cela pen- 
dant un bon quart d'heure, au 
bout duquel éteignes le feu & met- 
tez la foye dans le bain , remués- 
la bien pendant une heure ou en- 
viron , & laHTés- la tremper pen- 
dant: toute une nuit. Le lendemain 
au matin tirés- la , & mettés-la fur 
des perches. ' 

Pour teindre cette foye en noir, 
prenez un demi feau de vin rouge 
du plus noir, & autant d'eau de 
pluye pour chaque livre de foye, 
& fi vous n'avés pas du vin , preJ 
nez toute eau de pluye , un feau 

pour 
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pour livre de foye , 6c une livre de 
vitriol d'Allemagne, fept onces de 
limaille de fer bien tamifée , trois 
onces de gomme arabique. Fai- 
tes bouillir tout cela pendant de- 
mie heure, puis mettez y la foye , 
remués la bien , & maniés la bien 
pendant trois quarts d'heure , 8c 
après tirés- la & laiffésla refroi- 
dira terre pendant quelque tems. 
Etant refroidie, remettez la dans 
la teinture , où vous la maniérés 
bien pendant demie heure, puis la 
remettrés au teint de la manière 
qu'on les alune, & J'y laifTerés 
tremper pendant quatre heures > 
au bout defquelles vous la tirerés , 
& mettrés le feu fous la chaudière -> 
remettez - y la foye & laifles . l'y 
pendant demie heure p & puis étei- 
gnes le feu. Ayés de l'eau dans 
une cuvette, dans laquelle vous 
laverés vôtre foye fept ou huit fois 
d'une main à l'autre , & enfuite 
vous la layerez pour le moins une 
Vingtaine de fois â la rivière f où 
Tome IV. O 
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vous l'éparpillerés bien pour en 
ôter toute forte d'odeur. Cela fair, 
prenez deux onces de favon blanc 
pour chaque livre de foye, que 
vous ferés diffoudre dans de l'eau 
claire, dont la quantité doit être 
proportionnée à celle de la foye. 
Lorfque vôtre favonnade aura 
bouilli , tirés la deflus le feu , mer- 
tés la dans un chaudron , & lors- 
qu'elle fef a tiède , mettés y la foye 
& maniés- la bien pendant dix ou 
douze fois pour le moins. Lorf- 
que vous l'aurés bien favonnée, 
mêttés la dans de l'eau claire , re- : 
inués la bien quatre où cinq fois , 
& après l'avoir tirée, lavés- la bien 
dans la rivière. Cette manière de 
teindre en noir eft excellente. 

Pour teindre de la Soye façon d'Ecar- 
latte avec la Lacque. 

; Premièrement vous ferés cuire I 

vôtre foye de la manière fui vante. ] 
Prchés une livre de favon noir 

pour chaque livre de foye , met- • 

■ ! 
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tés la dans un petit fac & la faites 
bouillir avec le favon dans de l'eau 
claire pendant une heure, & puis 
lavés la dans de l'eau bouillante j 
& Ci après L'avoir lavée elle ne vous 
paroît pas aflez blanche , prenés 
encore demie livre de favon , 6c 
faites- la bouillir pendant demie 
heure feulement , & étendes, la fur 
des perches. Pendant qu'elle s'ef- 
forerà , prenés une livre d'alun de 
roche , que vous ferés diflbudre 
dans de l'eau , & après avoir jette 
le réfîdu, faites bouillir l'eau, 
mais avant qu'elle bouille , trem- 
pés y la foye deux ou trois fois. 
Lorsqu'elle bouillira f tirés la, & 
mettes la dans le bain d'alun, où 
vous la laiflèrés pendant deux 
jours , au bout defquels vouspren- 
drés -deux livres de gomme de 
lacque , que vous pulveriferés , Se 
que vous mettrés dans de l'eau x 
que vous ferés bien chauffer , afin 
qu'elle fe charge de couleur , après 
<juoi vous la mettrés dans une 
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chaudière nette, où vous la laif-i 
ferés quelque tems , puis faites 
bouillir la chaudière , & au com- 
mencement du bouillon , mettes y 
un quartron de tartre blanc fine r 
ment pulverifé, que vous remuerés 
bien., Enfuite vous y mettrés la 
foyé , ,& la lauTerés bouillir pen-: 
dant une heure, la remuant tou*. 
jours. Ayant bouilli le temps que 
nous venons de marquer y vous la 
tjrerés .& mettrés dans l'eau a lu-, 
née \ où vous mettrez demie livrer 
de graine d'écarlatte,, que ..vous! 
ferés bouillir pendant demie heu** 
re, : y vous couvrirés la chaudière 
pendant qu'elle bouillira. Tirés, 
vôtre foye du bain f & tordes la 
dans l'eau alunée, da»s laquelle 
vous la mettrés trempe^ pendant 
un Mifercre.. Il feroic bien mieux 
de faire un nouveau bain^d'alun > 
parce qu'outre que l'alun la luftre-> 
il la rendra plus claire fupofé > 
qu'ellé foit trop colorée. Tout ce y 
que je, viens de dire étant fait v 
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lavés, la dans la rivière , tordes la , 
&. faites la efïorer, & vous aurés 
une couleur femblableà Técarlac- 
te jayés toujours beaucoup d'eau r 
fi vous voulés avoir de bel ou- 
vrage. • r ' 

Vour teindre en Cramoifi félon la mé- 
thode de Maître Raimond Florentin, 

Premièrement faites cuire la 
foye à l'ordinaire 5 & puis pfenés 
dix onces d'alun pour chaque lii * 
vre de foye cuite, & laiffés. la trem- 
per pendant vingt quatre heures 
dans l'alun 3 après quoi , lavés' 
quinze ou vingt fois chaque poi- 
gnée de foye avant que yons met^ 
liés tremper le cramoifrdans Teai* 
froide, vous le changerés d'eau : 
cinq fois , ou pour le moins trois* 
fois pendant cinq jours , au boue 
defquels vous le coulerésavec un* 
tamis ou avec un crible , & faites le 
bien piler & tremper. Vous met- 
très fix livres de cramoifî net pour- 
chaque livre de foye cuite , & huit? 
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livres s'il eft groflîer. Après avoir 
mis dans la chaudière la quantité 
d'eau que vous jugerés néçefTaire 
pour la foye que vous voudrés tein- 
dre, & lorfqu'elle commencera à 
bouillir , vous partagerés vôtre _ 
cramoifi , dont vous conferverés 
la moitié , & mettrës l'autre dans 
la chaudière , où vous le ferés 
bouillir^ puis prenez une livre de 
paftel bien tamifé pour chaque H- 
vre de foye, mettésle dans le 
bain, & laifles- le bouillir jufqu'4 
ce qu'il foit bien incorporé. Lorf. 
que le bouillon fera fort élevé» 
roettés-y la foye, & lahTés la bouil- 
lir bien,forc pendant trois quarts, 
d'heure , pendant lefquels vous la 
retournerés continuellement. En- 
fuite tirés la, & mettés-Iadansua 
chaudron d'eau froide, dans la- 
quelle vous la rémuerés jufqu'à ce 
qu'elle foit refroidie. Cela fait, 
tordés.la, lavés la, & mettes- la 
dans l'eau où vous l'avés alunée au 
commencement j mais avant que 
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de l'y mettre , il faut avoir réduit 
cette eau à la moitié , & y avoir 
ajouté autant d'eau fraîche que 
vous en avés tiré de celle qui étoic 
alunée. Laifles tremper vôtre foye 
pendant deux heures , ou deux 
heures & demie. Enfuite lavés la 
à la rivière , &remettés. la dans la 
chaudière , où vous la ferés bouil- 
lir pendant trois quarts d'heure 
avec l'autre moitié ducramoifi que 
vous avés refervé , auquel vous 
ajouterés demie once de paftel 
pour chaque livre de foye , & ferés 
comme la première fois , la laiflant 
bouillir trois quarts d'heure. A près 
l'avoir tirée vous la laverés bien -, 
& la ferés fecher à l'ombre. 

four teindre de la Soye en couleur 

de Bréftl, 

Vous prendrez on chaudron qui 
contienne un feau & demi , lequel 
vous emplirés à moitié de fon & 
d'eau chaude, & le mettrez fur le 
feu. Prenez enfuite trois livres de 
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brefil pour chaque livre de foye, 
fur lequel vous mettrés une pinte 
de cette eau y & aprèsTavoir faic 
couler avec un tamis , faites boiiiU 
lir ces ingrédiens enfemble pen- 
dant deux heures. 

A près cela , mettes dans un au- 
tre chaudron de l'eau fraîche , 
partager vôtre bréfil en deux , 
mettes en la moitié dans cette eau*, 
& confervés l'autre pour un nou- 
veau bain. Le jour fui vanc, après 
avoir fait cuire vôtre bréfil , vous 
y mettrés la foye alunée fur les bâ- 
tons , avec quatre onces d'alun 
pour livre de foye , vous la remue- 
jés jufqu'à ce que vous jugerés 
qu'elle ait pris alfez de couleur $ 
enfuite vous la tirerés , & laiflerés 
refroidir , vous l'alunerés de nou- 
veau , & fi le bain ne vous paroîc 
pas affèz fort , vous y ajouterés un 
peu d'alun , faites comme ci- de* 
vant , prenez le refte du bréfil v 
& donnés lui un fécond bain. Pre- 
nez garde qu'elle ne fe, brûle. pen- 
dant qu.'elle bouillira.. 
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I 

Four teindre de la Soye en couleur 

d'E car latte. 

Cuifez vôtre foye dans un petit 
foc de toile blanche ôcfuivez cec-< 
te méthode, . . . 

Prenez huit onces de fa von blanc 
pour chaque livre de foye crue f 5 
mettez le dans de l'eau que vous 
aurez fait chauffer, puis le faites 
fondre, lorfqu'il fera bien fondu r 
vous y mettrés la foye fur les bâ-r 
tons que vous retournerez plu- 
fieursfois,afin qu'elle prenne mieux 
l'impreffion du favon. Après qu'el- 
le aura bouilli pendant une heu- 
re, vous la tirerez & la laverez 
dans la rivière, fi vous ne lavez 
pas bien ,. elle ne prendra pas bien; 
la couleur. * 

Pour Taluner vous mettrés dans 
une chaudière nette fix onces d'à-: 
lun de roche pour chaque livre de' 
Jbye cuite que vous ferés diffoudre. 
Avant cela il faut que vous aye# 
mis tremper vôtre foye dans de; 
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l'eau froide , fur laquelle vous met- 
trés toute chaude celle dans la- 
quelle vous aurés fait difloudre 
l'alun, fur quoy vous devés remar- 
quer que la froide & la chaude 
doivent être en égale quantité. 
Vous mettrés vôtre foye dans ce 
bain,& la remuërés bien afin qu'el- 
le prenne l'alun , dans lequel vous 
la laifferés , & quelque-tems après 
vous la remet très dans le bain d'à- 
lun v où après l'avoir retournée ô£ 
bien maniée plufieurs fois, vous la 
laiiïerés tremper pendant deux 
jours , & la maniérés bien foir & 
matin. Le rroifiéme jour , vous 
mettrés dans un vafe une demie 
pinte d'eau claire, & autant d'eau, 
alunée pour chaque livre de foyey 
que vous alunerés de la manière 
qu'il a été dit ci defïus > mais n'en 
mettes que fix livres tout au plus, 
chaque fois. Etant a lunée , laiC 
fés la pendant deux jours dans Ie- 
bain., puis tirés- la , lavés- la à l'eau 
de rivière dix, huit fois, entama*- 
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niant & l'étendant bien fur les bâ- 
tons. 

Etant bien lavée & relavée , ayés 
une chaudière proportionnée à la 
foye que vous teignés , dans la- 
quelle vous mettrésun feau d'eau 
fur cinq livres de foye. Mectés.la 
fur le feu, & lorfqu'elle commen- 
cera à bouillir , prenés quatre ou 
cinq livres de galje & autant de 
gomme arabique bien pillée, & 
que vous mettrés dans la chau- 
' diere. En même- tems , prenés un 
feau d'eau alunée avec trois livres 
d'alun communique vous ferés dif. 
foudre dans de Peau bouillante Y 
remuant bien le tout avec un bâ~ 
ton v après quoi vous la laifîerés 
cc^aircir ,& vous en mettrés cinq; 
livres fur fept de foye dans la chau- 
dière > & vous remuerés bien le 
tout enfemble, afin que la galle, 
la gomme & l'alun s'incorporent 
bien. 

Prenés enfuite deux livre* de- 
graine d'ccarlatte pour chaque IL- 



Digitized by Google 



Yfi Secrets conce.rnaus 

livre de foye cuite , & même juf- 
qu'à vingt onces , félon que vous> 
jugerés qu'elle fera bonne ou mau- 
vaife. Vous la pilerés bien, & après 
qu'elle fera bien incorporée , méri- 
tés y la foye , que vous remuerés 
fept ou huit fois fort vice , & la 
laifferés tremper dans le bain pen«- 
dant trois Pater , au bout defquels 
vous la tirerés i & la retournerés 
trois fois de la même manière. Ce^ 
la étant fait , vous remuerés le 
bain avec un bâton , & y mettrés - 
la foye , fous laquelle vous ferés 
bon feu & après l'avoir tournée 
& retournée piufieurs fois diligent 
ment, vous la tirerés& la laitières - 
refroidir. Remarqués qu'il faut 
qu'elle bouille pendant une heure 
dans le bain , afin qu'elle foie bien 
teinte; Après qu'elle aura bouilli 
pendant ce rems là*, tirés la-, & la- 
vés-la pour le moins quinze foisy 
puis tordes la à la cheville &. 

étendes- la à. l'ombre;, 

* • 

» 4 
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Four teindre de la Soye en beat* 

Cramaifi. 

Premièrement étendés la foye 
fur les petits bacons , & faites qu'il 
n'y en aie pas plus de huit onces fur 
chaque bâton , & mettés-les deux, 
à deux , afin qu'elle puifle bien cui- 
re. Prenés enfuite un demi feau 
d'eau , & huit onces de favon noirj, 
pour chaque livre de loye, que 
vous ferés bouillir tout doucemenc 
pendant demie heure , & y favon*. 
nés vos foyes dans un petit fac 
a fiez au large, Se retirés- les du 
lac pour les aluner, & prenés huit 
onces d'alun de roche lin , pour , 
chaque livre de foye , que vous 
ferés dilïbudre dans de l'eau de 
rivière fort chaude , & vous le laifl 
ferés refroidir dans le même chatu 
dron où elle a bouilli , & lorfqu'eli 
Je fera refroidie , vous la mettrés 
dans une autre, &. y mêlerés au± 
tant d'eau claire, mais il faut prenv 
dregaxde qu'il n'y ait en tout qu'uat 
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feau d'eau pour chaque livre de 
foye cuice. » 

Lorfque vous voudrés employer 
vôrre bain, partagés vosfoyesfur 
les barons huit: onces chacun & les 
mettes dans le bain d'alun , où 
vous les laifTerés tremper pendant 
quatorze lieures , même jufqu'à 
trente, après quoy vouslatirerés 
& la laverés bien.* 

Faites bien tremper le cramoifi, 
remués le bien & le préparés félon 
l'ufage , il fuffit d'un demi feau 
d'eau pour chaque livre de foye. 
Faites un feu clair, & lorfque le 
bain commence à bouillir, prenés 
trois onces de cochenille bien pi- 
Jée & tamifée, & mettes- y en- 
fuite vôtre foye, que vous retour- 
nerés pendant demie heure qu'el- 
le bouillira : le feu doit être clair 
& vif. En fortant de la chaudière 
mettes la dans de l'eau froide, 6c 
lavés l'y bien, après quoi vous l'L 
irez laver encore à la rivière jufqu'à. 
ce que la crafie du cramoift s 'et* 
aille.. 
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"- Ayant fait couc cela , donnez- 
lui un nouveau bain d'alun plus 
doux que le premier, où vous la 
laiflerés tremper une quinzaine 
d'heures , au bout defquelies vous 
la tirerés y la laverés & l'étendrés 
fur des bâtons comme ci devant. 
Après l'avoir lavée y vous pren- 
dras un demi feau d'eau du pre- 
mjer bain , que vous mettrés fur 
le feu, & 1 or (qu'il commencera à 
bouillir, vous y mettrés deux onces 
de paftel pour chaque livre de 
foye , que vous pilerés & que vous 
mettrés après l'avoir détrempé 
dans la chaudière avec demie-once- 
d'indigo pour chaque livre de- 
foye, lequel doit avoir demeuré 
•vingt quatre heures dans de l'eaa 
avant que d'être mis dans le bain.. 
Vous mêlerés bien le tout & en- 
fuite vous ferés bouillir pendant 
demie heure avec un feu clair r 
puis vous la tirerés. Après l'avoir 
tirée , vous aurés deux vaiffeaux: 
pleins d'eau 5> dans L'un defquei* 
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vous la laverés, & enfuite dans 
l'autre d'où vous la tirerés quel- 
que tems après pour la laver dans 
la rivière. Cette méthode efl 
aprouvée par Maître Mathieu à'Oy 
dati de Venife, 

Remarqués qu'avec quatre lu 
vres de cramoifi pour chaque li- 
vre de foye v on fait une bonne 
couleur, mais qu'elle eft meilleure 
quand on yen employé cinq & mê- 
me jufqu'à fix , mais iln'y enfauc 
pas davantage. 

Pour faire une bonne couleur il 
faut que la cramoifi foie menu , Si 
de celui d'Allemagne. Lorfqu'il eft 
trempé^repartifles le, & employés 
la première fois les deux tiers, 8c 
le refte la féconde fois. Vous le 
preparerés comme il a été die ci- 
devant. 

Pour teindre de là Soye en jaune 

. ' clair. t 

Prends deux féaux d'eau claire' 
que vous mettrés fur le feu , met- 
tés y demie- botte d'herbe de gaitr 
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de, & la moitié d'une écuellce de 
cendre deTeincurier. Laifîés bouil- 
lir le bain pendant une heure; 
Coulés- le enfuite , metrés-en un 
peu à parc dans un vaifTeau , & 
jectésla foye dedans après l'avoir 
bien alunée à l'ordinaire. Lorfque 
vous vous apercevrés qu'elle ne 
fe charge plus avec cette eau, 
vous la tirerés & la baignerés dans- 
l'autre jufqu'à ce qu'elle foie com- 
me vous fouhaités. 

Si vous la voulés d'une couleur 
plus claire , faites bouillir dans le 
bain une once de verd de gris , Se 
àprêtés la gaude , comme il a été- 
dit ci defïus. Si vous fouhaités^ 
qu'elle ioitplus rougeâtre , faites- 
bouillir avec la gaude demie li- 
vre de fuftel ou cotine, obfervanc 
ce qui a été dit an commence- 
ment. 

Pour teindre en verd , préparés 
un vaifleau d'indigo , qui fera com- 
me violet bleu r lequel vafe doit 
contenir fepe ou huic féaux , puis- 
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vous remplirés d'eau claire une 
chaudière de même grandeur % 
dans laquelle vous ferés bouillir 
pendant demie heure , trois onces 
de rofes pour chaque livre d'indi- 
go y & quinze onces d'alun com- 
mun pour chaque livre d'indigo. 
Faites bouillir tout cela dans la 
chaudière pendant demie heure, 
après quoi vous mettrés de l'eaif - 
froide dans la chaudière, afin d'au- 
gmenter le bain , que vous tirerés 
en même tems de deflus le feu , Se 
le laiflerés repofer pendant une 
heure. Puis prenés quatre livres 
de poudre d'indigo, que vous fe- 
rés détremper dans deux féaux 
d'eau , après quoi vous le mettrés 
dans le bain, le remuerés bien avec 
un bacon , afin que les parties grof- 
fïeres aillent au fond de la chau- 
dière 5 ce que vous répeterés jaf- 
qu\i ce que vôtre bain vous pa- 
roiffe a(Tez faic. Si vous jugés qu'il' . 
ne foit pas fuffifant, vous Paogmen- 
terés en y mettant de celui que 
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Vous avés coulé avec le tamis , ou 
avec une chauffe, & après l'avoir 
bien remué , vous couvrirés le 
vaiiTeau jufqu'à ce que vous en 
ayés befoin. S'il ne vous paroîc pas 
ailés clair t vous y mêlerés de ce* 
lui de la grande chaudière , lequel 
doit être chaud & coulé. Ayant 
. fait ce mélange, vous remuerés 
encore le tout enfemble } & le 
laiflèrés repofer jufqu'àu lende- 
main , & pour lors il fera clair. 
Que s'il vous paroiflbit trop crud , 
par un excès ou par un défaut d'à- 
lun, vous y mettrés un petit fac 
de toile ou de canevas plein de 
chaux y que vous fufpendrés avec 
une fiflèlle , afin qu'il ne touche pas 
au fond. Par la fubftance de la 
chaux y vous adoucirés l'acretc 
de l'alun. Que Ci la chaux prédo- 
minoic trop , tirés le Tac 3 & le 
bain deviendra plus doux. Si vous 
le voulés moins doux , vousn'ao- 
riés qu'à y mettre un peu plus de 
bain dlndigo dont nous avons par- 
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lé au commencement , & quand 
vous voudrés travailler , chauffés 
vôtre bain , & fi vous voulés nour- 
rir vôtre bain après avoir travaik 
lé donnés lui pour nourriture 
huit onces , même jufqu'à douze 
onces d'indigo , &. faites le refte 
comme defl'us. . 

Pour oterle favondela Soye. 

Pour aluner vôtre A>ye y faites 
chauffer de l'eau dans un chau* 
dron , mettés y la foye, laiifés- 
l'y jufqu'à ce qu'elle foit bien chau* 
de , remués la bien trois ou quatre 
fois, tordés-la autant de fois , tu 
rés- la, lavés la bien, jufqu'à ce 
que Je favon foit parti j après l'a- 
voir lavé,alunés la de la manière 
q*ii fuit. j 

Prenez pour chaque livre de 
foye, quatre onces d'alun dé roche, 
mettés le dans une chaudière avec 
autant d'eau que vous jugerés qu'il 
en faudra. Faites- la chauffer juf- 
qu'à ce que l'alun foit diflbut, puis 
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tirés, la de deffus Je feu , mettés-la 
dans un vaifîeau , & Iai£Tes . l'y 
jufqu'à ce qu'elle commence à de- 
venir froide. Pour lors vous y met- 
très la foye, & J'y larflTerésun jour, 
plus ou moins , félon que vous vous 
âpercevrés qu'elle commencera à 
prendre la couleur. Quand vous 
voudrcs faire- k teinture , vous la 
tirerés , & la préparerés pour la 
teindre immédiatement. 

Pour teindre de la Soye en noir. 

• Prenez une livre de galle con- 
ciliée pour chaque livre de foye, 
Elites la bouillir dans un feau d'eau, 
& lorfqu'elle aura bouilli pendant 
/ une heure , métrés y la foye, &c 
laiflés l'y tremper pendant vingt- 
quatre heures, puis tirés* la , & laif- 
fés la égouter. Pour la teindre en 
noir , prenez un feau de vin fort % 
ou du vinaigre rouge , huit livres 
de galle v une livre de vitriol Ro- 
main & «trois onces de gomme 
arabique. Faites boiiillir le tout en- 
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femble pendant demie heure , puis 
mettés-yla foye, remués la bien 
plufîeurs fois, pc laides- l'y Trem- 
per pendant toute une nuit. Le 
lendemain tirés la , & prenés affes 
d'eau pour faire tremper la foye, 
dans laquelle tous mettrés deux 
pintes de vinaigre , dont vous fe- 
rés un bain , dans lequel vous met* 
très la foye , & la remuerés bien , 
enfuite dequoi vous la tordrés, la * 
laverés dans de l'eau bien claire y 
& après l'avoir bien lavée, vous 
la mettrez fur la cheville & la tor- 
drés , & continuerés jufqu'à ce 
qu'elle foit à vôtre gré. Cela fait, 
mettés du favon blanc dans autant 
d'eau qu'il en faudra pour tremper 
la foye , que vous ferés chauffer 
jufqu'à ce que le favon foit fondu , 
après quoi vous la laifferés refroi- 
dir. Pour lors vous mettrés vôtre 
foye dans cette favonnade , & vous 
l'y laifferés tremper pendant route 
une nuit. Le lendemain vous la ti- 
rerés , la laverés dans de l'eau 
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claire, & la ferés fecher à l'ombre, 
& non au foleil, & enfuite les aprê- 
terés à la cheville ; & remarqués 
que quoique le favon noir foie 
bon , il n'en faut point favonner 
ni faire eau de favon pour aucu- 
nes couleurs , excepté à la foye 
teinte en noir où il peut fervir. 

Pour teindre de la Soye en grif. 

Après que vôtre foye feraalu- 
née , mettes la dans le bain noir 
dont nous venons de parler dans 
la Recette précédente , maniés la 
bien jufqu'à ce que vous voyés 
qu'elle ait pris la couleur que vous 
voulés,&puis lavés la. Mais avant 
que de la laver ayés foin de la 
tordre avec la main, & enfuite avec 
la cheville. Après cela mettés-la 
fur les perches pour fecher. Lorf- 
que vous Talunerés , laifTés la dans 
le bain pendant une nuit , de la 
même manière que lorfque vous 
voulés teindre en noir, mais vous 
ne la devés pas favonner, parce 
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que cette teinture ne tient pas 
comme la noire, 

Pour teindre de la Soye en bleu turquin* 

• Premièrement , lavés la foye 
clans de Peau froide de rivière, 
puis tordes la bien avec les mains, 
& teignes .la dans de la fleur d'in- 
digo. Pendant qu'elle fera dans le 
bain , remués, la bien dans la chau- . » 
diere, & enfuite lavés-la avec de 
l'eau froide- de rivière, tordes la 
avec les mains , & enfuite a la che. 
ville, &étendés-la au foleil. Re- 
marqués que cette couleur ne veuc 
pas que la foye foit alunée. 

Pour teindre de la Soye en bleu celefte. 

3 Prenez la quantité de foye que 
vous voudrés teindre en bleu ce- 
lefte , fans qu'elle foit alunée. La- 
vés la bien avec de l'eau froide de . 
rivière & tordés-la avec les mains. 
. Puis prenez une livre de foye & un 
feau d'eau chaude , dans laquelle 
vous mettrés une livre & demie 

d'orfeil, 
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(Vorfeii , que vous ferés bien botiii- 
lir^uis voustirerés ce bain de de(- 
lus le feu. Mettes vôtre foye dans 
ce bain ', & laifles Ty jufqu'à ce 
qu'elle foie claire pu obfcure , au 
point que vous fouhaités j puis tor- 
des- la avec les mains, & mettes- la 
dans le vaifleau où eft le bain de 
fleur d'indigo , & lahTés l'y juf- 
qu'à ce qu'elle aie pris autant de 
couleur que vous défîrerés.Enfuite 
•lavés la dans de l'eau de rivière , 
cordés- la avec les mains & après à 
la cheville ; & faites- la fecher au 
foleil. Remarqués que l'orfeil ne 
doit être mis dans la chaudière 
qu'après que l'eau commencera à 
devenir chaude v & qu'il doit y 
être mis à deux reprifes. 

Pour teindre de U Soye en tord. 

Vous pouvés aluner vôtre foye 
de la même manière que lorfque 
vous teignes en noir &en écar- 
latte. Pais prenés deux livres de 
guefde pour chaque livre de foye. 
Tomt IV. K 
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Faites la boiiil lir pendant une heu. 
re & demie , & lorfqu'elle aura 
bouilli , vous metcrés ce bain dans 
un vaifTeau , & après avoir ciré vô- 
tre foye de l'alunage , vous Té- 
tendres bien avec Jfes mains , la 
mectrés dans ce vaiflTeau , & la 
remuerés jùfqu'à ce qu'elle aura 
pris Je degré de couleur que vous 
fouhaités. Enfuite lavés-la & éten- 
dés la au foleil. 
*" Pour teindre de la Soye en Ecar- 

latte. 

Prenez une livre de favori pour 
chaque livre de foye. Faites la . 
cuife , & enfuite lavés- la dans de 
l'eau chaude , où vous la laiflerés 
pendant vingt- quatre heures. Puis 
prenez quatre onces d'alun de ro- 
che pour chaque livre de, foye, 
que vous ferés diflbudre dans de 
Peau. Lorfqu'ii fera difloût, laif- 
fés le refroidir. Pendant ce rems. 
là -'vbùi, làverés vôtre /^ë "clans * 
detfx ou trois eaux, aprê^uQi vous 
la mèttrés dans Talun. Après cela 

m 
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éprenez deux onces de garance, 
quatre onces de graine d'écarlat. 
te , & un feau d'eau , que vous fe- 
rés chauffer. Mettes plutôt la ga- 
rance dans la chaudière que la 
graine d'écarlatte, & remués bien 
le tout enfemble. Lorfque l'eau fe- 
ra bien chaude , mettes y la foye, 
remués- la bien pendant demie 
heure, puis tirés la, laifles la re- 
froidir , tordés- là bien avec les 
mains & faites. la fecher à l'ombre. 

Pour teindre delà Soye en gris fale 
d'Ecartane ou de Garance, 

Premièrement lavés la foye dans 
de l'eau claire , puis prenez d'au- 
tre eau à proportion de la foyê 
que vous voudrez teindre. Met- 
tes la dans la chaudière, & en- 
fuite ayés de.l'orfeil félon la quan- 
tité de la foye. Faites chauffcr 
l'eâu à petit feu. Lorfque i'orfeil 
fera duTout & un peu chaud, met- 
tés, la foye dans le bain , remués-- 
la jufqu'à ce qu'elle ait atteint le' 

Ri 
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degré de couleur que vous fou h ai- 
tés. En fuite cordez la , lavés la 
bien dans de l'eau fraîche qui foie, 
bien claire , tordes la avec la chc- - 
ville & faites, la fecher. 

Pour teindre de U Soye en couleur 

de Bréfil. 

l Prenez, quatre onces de bréfil 
pour chaque livre de foye , 
un feau d'eau, que vous ferés 
bouillir pendant une heure. Fai- 
tes en forte que le bréfil foit bien 
pulverifé ou rapé. Jqignés y une 
once de guefde ,-de la gomme ara- 
bique & du fenouil grec. Faites 
bouillir tout cela enfemble juf- 
qu'à ce que le bréfil foit difibut } 
puis tirés le bain de deflùs le feu , 
& laiflez- le reposer pendant trois 
jours. Lorfque vous voudrés faire 
vôtre teinture , prenez une main 
de foye , mettez- la dans le bain 8c 
remuez, la jufqu'à ce . qu'elle ait 
pris le degré de couleur que vous 
fouhaitez. Sicile vous.paroît bien, 
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prenez le refte /mettez- le dans le 
bain , & remuez le jufqu'à ce que 
la couleur vous paroifle telle qu'el- 
le doit être. Après cela tordez vô- 
tre foy e à la cheville , lavés, la dans 
de l'eau de rivière, tordes- la une 
féconde fois à la cheville , & étetK 
dez la au folejl pour la faire fe-' 
cher.'- * 

Pour teindre de la Soye en rouge. 

Prenez quatre onces de garance 
pour chaque livre de foye , ou biert 
de rofes de Flandre , &c lorfque 
vous voudrez teindre mettez la 
gomme dans la chaudière , •àprès 
l'avoir bien piiée. Faites du feu 
fous la chaudière , & lorfque l'eau 
fera chaude à y pouvoir tenir la 
main , mettez y la foye , & re- 
mués la pendant quelque tems j 
puis tirés la , tordés la & remettes^ 
la dans la chaudière après l'avoir 
bien tordue ,& alors qu'elle vous 
paroîtra aflèz chargée de couleur ^ 
vous la retixerés , la laiflerez re* 

Ri . 
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froidir, la tordez & ferez fecher 
au foleil. r • 

. Pour teindre de la Soye en couleur 

de Rofe. . \ + '\ • 

. .A près avoir teint vôtre foye avec 
delà garance, mettez, la dans un 
bain de bréfil qui-foit bien chaud , * 
& lorfqu'elle aura pris le degré de 
couleur que vous voudrez , tirez- 
la , tordez la bien avec la chevil- * 
le. lavés la bien avec de l'eau de 
rivière , tordes- la une fecontle fois 
avec la cheville , & faites la fe- 
çher au foleil. „ : 

Pour teindre de la Soye en"i>iolet. ■■ 
, premièrement lavés bien vôtre 
foye avec de l'eau fraîche de ri- , 
viere. Puis prenez un feau d'eau . 
& deux livres d'orfeil pour chaque 
livre de foye. Prenez enfuite un - • 
feau d'eau chaude, dans'laquelle 
vous mettrez la moitié de 1 orfeil , 
& fous laquelle vous ferés un feu 
lent. Lorfqu'elle commencera à 
bouillir , vous la tirerés de detfus.. 
le feu , & avec ce bain vous tein- 

* * 

■ 
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drez vôtre foye. Puis prenez l'au- 
tre moitié de i'orfeH , & faite's ce 
quia été dit ci detfus, jufqu'à ce 
la foye ait pris la couleur que vous 
fouliaités. Pour lors tirés -la du 
bain y jordés la avec la. cheville», 
teignez-la dans le bain de fleur 
d'indigo , tordez la encore avec la 
cheville^ & faites la fecher à l'om- 
bre. Remarqués qu'il ne faut pas 
aluner vôtre foye. * 

Pour ttindre de la Soye tn jiune. 

•4 * * " * • 

Premièrement fi vous voulez 
aluner vôtre foye > prenez (îx onces 

d'alun de roche pour chaque livré' 
de foye ; mettez la dans aurant 
d'eau qu'il en faut pour faire trem- 
per la foye. Faites bouillir un peu, 
cette eau , afin que l'alun fe puuTe 
diflbudre , & laifles la refroidir , 
puis mettez- y la foye fur les bâ- 
tons à l'ordinaire , & laiifés l'y 
tremper pendant deux heures. En- V. 
fui te tirés la , & donnez, lui le 
jaune avec la gaude, puis lavés^ 

. . R 4 * ' 
. . • *• • — 

• - 
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la bien. Apres l'avoir lavée, pre. 
nez cfufuftel coupé par petits mor- 
ceaux , mettez-le dans une chau- 
dière oit il y ait trois féaux d'eau > 
joignez y trois onces d'alun de 
roche & faites bouillir tout «cela 
enfemble , après quoi éteignez le 
feu , 6c laifles refroidir le bain. 
Cela fajt , prenez un peu du bain 
de gaude mêlée avec le fuftel, êc 
après avoir remué vôtre foy.e fur 
les bâtons dans la chaudière juf- 
qu'à ce qu'elle vous paroiflè être 
de la couleur que vous defîrez > 
vous la tordrez avec la main , 6c 
enfuite avec la cheville Ôc la ferez 
fecher à l'ombre. 

Pour teindre de la Soye en couleur 

d'Ecar latte. 

Prenez une livre de foye & une 
livre de favon blanc coupé menu : 
mettez le favon dans de l'eau de 
rivière, faites le bouillir pendant 
une heure. Après que le favon fe- 
ra diflbut , vous mettrez vôtre 

f - 

. 4 * . > . 
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fbye dans cette favonade que vous 
ferez bouillir pendant une heure y 
puis tirez- la , lavez la bien dans de 
l'eau froide j enfuite faites chauffer 
d'autre eau dans laquelle vous 
mettrez vôtre foye , & l'y laifTere^ 
pendant vingt • quatre heures. 
* Avant que de la fortir de ce bain v 
prenez quatre onces d'alun de ro- 
che pour chaque livre de foye , que 
vous ferez bien difToudre dans de 
Veau , & lorfqu'il fera refroidi y 
vous y mettrez vôtre foye , après 
quoi vous la tirerez , la laverez 
deux ou trois fois , la tordrez & 
h mettrez dans l'eau d'alun oit 



m 




• 


P 



L'ayant tirée lavez- la & tordez la 
bien à la main , & vous prendrez 
deux onces de garance , quatre; 
onces de graine d'écarlatte , ôcunt 
demi (eau d'eau , que vous ferez- 

. chauffer , aprez avoir mis en pre. 

■ mier lieu le garance & enfuite la. 
graine d'écarlatte.. Vous mêlerez'- 
ttiem le tout enfemble , Se lorfqu© 
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le bain fera chaud, vous remuerez 
bien dans ce bain vos foyes pen- 
dant demie heure, après quoi vous 
la tirerez , la laifferez refroidir , 
ïa tordrez , & la ferez fecher ài 
Nombre. # • 
Pour teindre.en noir de ÏEtofede 
Soye &* d'autres Draps, 
• Prenez delà cendre de hêtre,* 
avec laquelle vous ferez une lef- 
five qui pefera environ deux livres 
dans laquelle vous mettrez de la, 
litharge pulverifée , & la ferez* 
bouillir jufqa'à ce qu'elle foit di- 
minuée de la moitié. Enfuite paf- 
lêz la par un linge. Cette teinture 
efr excellente poiM- teindre en noie 

*Pour faire un eau verte.. 

Prenez environ deux livres, de; 

if 

la leffive-dont nous venons de par- 
ler dans la recette précédente v 
mettez y deux onces de -faffran , 
faites- la bomillir & elle fe conver- 
tira èn couleur verte -, qui aura un; 
a.uflibel .œil qu'une émerau de. 

. • «* 
• • • ' 
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Pour faire une eau rouge. 
Prenez de la cendre de hêtre 
faites- en une leffive qui pefe envi- 
ron deux livres , mêle2 y du fang 
de bœuf , du bréfil , & un peu d'à. 
Ion de roche, & vous ferez une 
très, belle eau rouge , laquelle veut 
être employée froide, *• * 

-\Autre edu*rouge. . ^ 

Prenez une livre de cendre de 
hêtre, & deux onces de litharge 
ronge , que vous ferez bouillir juf- 
qifà ce qu'elle foie diminuée de la 
moitié. Lorfque vous voudrez fça- 
voir fi elle eft bonne, mettez y 
tremper du crin de cheval ou des 
cheveux d'homme ou de femme j; 
& fi elle teint en rouge ,c'eft une 
marque qu'elle eft aflez cuite. 

' m Eau pour teindre en noir des voiles S 
des crêpes ou des crêpons. 

- Prenez une li^re de galle pilée* 
& faites la bouillir dans un feau 
d'eau, jufqu'à ce qu'elle ait dimk 
*uë de deux tiers. Lorfqu'el le aura. 
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bouilli , mettez- y ce que vous vouv * 
drez teindre ,. & laiflez le bouillir • 
pendant une heure» après quoi 
vous, le laiflerez tremper fur la* . • . j 
cendre chaude pendant vingt qua- 
tre heures ou environ , puis lavez. ! 
le & il fera d'un beau noir. 

Après cela prenez une livre de 
limaille de fer rouillëe^ quatre 
onces de gomme arabique , trois 
onces de vitriol Romain, pilé , 6c 
faites bouillir tout cela enfemble 
pendant une heure , après laqueU 
le vous laiflèrez refroidir, ce que • - 
-vous avez mis dans le bain , le la? 
verez.& le ferez eflorer. 

Teinture verte très belle, 
Prenez du vinaigre blanc qui 
lôit. bien fort , dans lequel vous 
mettrez trois onces de verd de gris, 
du fuc de rhuë , de l'alun de ro- 
che , de lagomme arabique pulve-. 
lifée , dont vous ferez une eau ver- 
ts, awc laquelle vous, pourreztein-. 
' dre.du drap de laine ôu.de foye,, f 
4es> voiles &. telles, autres chofe& 
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que vons fouhaitez. Elle fera en- 
core très bonne pour colorer les 
ouvrages faites en mignature , le 
papier & autres chofes femblables. 
Eau pour teindre en couleur d'Or , 
four écrire tout ce qu'on veut.. 

Prenez de la Pierre ponce , pi- 
lez la y, broyez- la comme l'on 
broyé les couleurs v ou bien du ci- 
nabre.Puisinfufez~la dans de Peau 
gommée mêlée avec des glaires 
dfœufs. Puis prenés de cette corn- 
pofition y écrivez en ce qu'il vous 
plaira , & aprez que vous aurez: 
écrit, laifTez fecher vôtre écriture, 
& frottez- la avec du fient de che- 
val réduit en poudre , ou bien avec: 
de la fiente de boeuf, frottez-la 
encore avec de l'or, ou bien avec 
de la poudre d'or > vous verrez; 
que la Pierre- ponce rendra Pinu 
preffion de l'or ,du laton & du oui* 
vxe. ' # - 

Pour faire une couleur de Chameau* 

Pour cinq, aunes de futaine om 
4sl quelque, autre, mardiandife, de: 
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même ou d'aprochante nature r 
prenez cinq livres de galle con- 
eafTée , mettez la dans de Peau 
chaude, enfuîte mettez y ce que 
vous voulez teiudre,faites- le bouil- 
lir pendant une heure , au bout de 
laquelle vous le tordrez , & met- 
trez dans de l'eau chaude cinq li- 
vres dç yitriel Romain net en gros, 
trempez.y ce que vous avez com- 
mencé de teindre , & vous aurés. 
une très belle couleur de Chîu 
meau. , ' . .* . 

W m , 

Pour faire une couleur bleue claire r 
ou Turquine. 

Prenés une livre d'indigo, deux 
onces d'alun de roche, cinq onces 
de miel cru d , & faites bouillir tout 
cela dans une leflîve de cendres de 
chêne, jufqu'à ce qu'elle ait dirai* 
nuée d'un tiers, & d^bord le drâp^ 
que vous y mettrez deviendra bleu 
clair s'il eft blanc , . s'il eft jaune il 
deviendra verd ,& s'il eft rouge il 
deviendrai pourpre ou turquiiu. 



2 
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four faire une couleur d'Orange. * 
Prenez une livre de favon mol 
& une once de verd de gris , que 
vous ferez bouillir dans une leflîve 
de cendres de hêtre jûfqu'à ce* 
qu'elle aura diminué d'un tiers.En- 
fuite mettez-y ce que vous voulez 
teindre, 5c il prendra la couleur 
d orange. Mais il faut remarquer 
ue cette couleur ne s'aplique que 
ur le blanc , & qu'il faut obferver 
la même méthode lorfqu'on (e fert 
de gomme arabique.. 
Pour teindre de là Soye en cramoifi. 
Prenez une maffe de foye blan- 
che , un quart de graine d'écarlat- 
te fine , une livre de bréfil que vous 
puiveriferez & mettrez dans une 
leflîve de cendres de l^être qui pe- 
fera environ quatre livres , laquel- 
le vous ferez bouillir jufqu'à ce: 
qu'elle foit diminuée de la moi- 
tié. Après cela mettez la graine 
d'écarlatte & le bréfil dans ce 
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chaudière ne bouille pas , afin que 
vous la puiflïez bien éeumer. Ce- 
la fait , vous alunerez vôtre foye, 
& puis vous la mettrez dans le • 
bain que* vous venez, de faire , 6c 
k remuerez bien jufqu'à ce qu'el- 
le ait pris la couleur. Pour lors 
vous la tirerez , la tordrez à la . 
cheville & faites la fecher au fo- . 
fci!. ♦ 

Pour faire une couleur d'E car latte,, • 
Prenez du bréfil fin , râpez le 
& prenez cette rapûre que vous 
mettrez tremper dans du vinai» 
' • gre avec de l'alun de roche , & laifc 
ferez tremper pendant vingt qua- 
tre heures au bout defquelles vous 
mettrez vôtre drap dans ce bain 
auquel vou* ajouterez de l'eau de- 
rivière. Vous le ferez bouillir pen» 
dant quelque tems, & dans le tems 
qu'il bouillira mettez y de l'urine 
humaine. L'orfqu'il vous paroîtra 
avoir bien pris la couleur , tirez- » 
le & faites le eflorer. Quand il fe- •• . 

sa» eflbtd» lavez:- le. dans. de. ï'sw 
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de rivière, & s'il ne vous paroîc 
pas allez bien teim, faites le bouil- 
lir une féconde fois & vous ferez 
une très belle couleur. 

Eau gommée pour donner l'apret 
aux E lofes de Soye. V 

Prenez de la gomme arabique , 
mettez-Fa dans de l'eau >•& laiffez. 
l'y tremper jufqu'à ce qu'elle foie 
liquidée. Pour lors tendez vôtre 
étofe fur le métier ou bien fur deux 
bâtons bien tendus. Puis avec une 
éponge > donnez lui bien l'eau juf- 
qu'à ce qu'elle vous paroîtra af- 
fez aprêtée t & taifTez la fecher 
avant que de la plier. Cette eai* 
eft propre pour les Velours, Da- 
malqueoez, pour lesTabis , pour 
les Ormefens , & pour toutes au- * 
très Etofes de Soye qui demandent 
de l*aprêt. • • * 

Pour blanchir toutes fortes d'Etofei 
de Soye de Draps, 

Prenez du foufre jaune , mettez- 
le for des charbons ardens , & fai- 
tes une étuve avec des planches de 
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bois , vpuis mettez vôtre Etofe fur 1 
des bâtons à une diftance aflez 
grande des charbons , que l'ar- 
deur du feu ne la puiiïe gâter. Fai. 
tes en forte que la fumée du foufrç 
pénètre bien l'Etofe, & à mefure 
qu'il feconfumera, remettez y en 
d'autres, & tournés la jufqu'à ce 
qu'elle foit devenue blanche. 
Pour faire de l'eau alunée. 

Prenés de l'alun de roche bien 
pilé & mettés- le dans de l'eau 
chaude fans autre mêlange,& lorf. 
qu'il fera bien diflout, laiilés le re* 
froidir. Cette eau eft propre pour 
tout ce que vous voudrés aluner. 
Remarqués que pour chaque li- 
vre de graine d'écarlatte , il faut 
une once d'alun, & que pour fix 
onces de poids il en faut quatre 
onces. Vous obferverés cette pie* 
thode pour toutes fortes d'Etofes. . 

Pour teindre en jaune fur le blanc. 

Prenés du fuftel, coupés- le par 
pecits morceaux, & faites- le bouil- 
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lir jufqu'à ce qu'il ait diminué de 
la moitié. Puis vous prendrés de 
la gaude , que vous mêlerés avec 
le fuftel auffi bien que de l'alun 
de roche & de la gomme arabique > 
4 proportion de la quantité ck tein- 
ture que vous voudrés faire,moïen- 
nanc quoi vous ferés un très beau 
jaune. a 

Pour faire un très heau rouge. 
Prenés une once & demie de 
bréfil , coupés le par petits mor, 
ceaux^eux dragmes d'argent fu- 
blimé , quatre dragmes d'alun de 
roche > fix onces de vinaigre , mec- 
tés tout cela dans une bouteille de 
verre,& couvres- la bien& mettés. 
la dans une cuvette d'étain pleine 
d'eau que vous ferés bouillir pen- 
dant un quart d'heure. Puis cou- 
lés cette teinture , & vous aurés 
un très beau rouge. 

Pour teindre en Ecarlatte. 
. Prenés de beau bréfil , râpés le 
& mettés tremper cette rapûre 
dans du vinaigre avec de l'alun 
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de roche. LaiflTés repofer tout cela 
pendant vingt quatre heures^ puis 
mettes le drap que vous voulés 
teindre dans ce vinaigre auquel 
vous ajoûterés de l'eau de rivière, 
& le ferés bouillir pendant quel- 
que tems , dans le tems qu'il bout, 
mettes- y de l'urine*, enfuite tirés, 
le deffus le feu, & voyés fî vôtçe 
drap a afles pris, de couleur -, s'il efl: 
comme il faut vous le tirerés de- 
hors, & le ferés etfiiyer , après 
quoi vous le laverés bien avec de 
l'eau de rivière. S'il n'eft pas afles 
bien teint , vous le mettrés dans le 
bain & le ferés bouillir le tems que 
vous jugeiés à propos. 

* 

Pour faire une eau qui ote toute forte 
de tachts aux Etofes de Soye , &• 
leur redonner leur couleur naturelle. 

Prenés pour un cinquième 
d'eau commune, un fixiéme d'a- 
kn commun bien pilé, mettésJe 
dans une caflferoJe , ou poêlon d'é- 
tain, & lorfqu'il bouillira bien foxt y 

IN . • 

• • • * 

* 
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coulés cette eau & laifles la refroi- 
dir, t-orfque vous voudrés vous en 
fervir , faites- la chauffer un peu , & 
trempés- y les Etofes tachées, 6c 
laides- les fecher. Après qu'elles fe- 
ront fechées ; fi les endroits que 
vous avés trempés étoienc tanc 
foie peu plus clairs que les autres ^ 
trempés les endroits de vin y & re- 
mettés-Ies dans le bain. Que fi les 
endroits tachés vous paroiflent un 



TEtofe, joignés au vin un peu 
d'eau commune $ observant cette 
méthode jufqu'à ce que vos Etofes 
ayent repris leur couleur naturel- 
le aux endroits où elles étoienc 
tachées. . 

\ Teinture pour teindre des plumes 9 
du crin de cheval , & autre poit. 

. * Prenés de la cendre gravelée 
: qui foit forte , de la litharge d'or % 
& de l'eau de fontaine ou de pluye f 
autant que vous jugerés à propos. 
De tout cela faites en une leffive, 




plus obfcurs que le refte de 
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que vous ferés bouillir pendant 

• quelquetems,au bouc duquef vous 
remarquerés qu'elle teindra en 
jaune, & en noir lorfqu'elle aura 

. boiiilli long- tems , & que plus elle 
bouillira^ plus la- çpuleur devien- 
dra noire. Vous devés favoir que 
la quantité de la cendre doit ex* 

céder de la moitié celle de la lu 

'* * 

tharge, ' - ' r 

Pour teindre des plumes & des che- 
veux. . ' 

Premièrement préparés la cou- 
leur que vous voudrés'felon fa na- 
ture, & joignés y de l'alun de ro- 
che pulverifé, que vous ferés bouil- 
lir pendant quelque tems douce-* 
ment. Après cela , laiflfes repofer la 
leffiv e avec ce qui eft dedans } ce- 
la étant fait.on alune ce qu'on veut 
teindre de la manière fuivante : on 
prend de l'eau chaude,dans laquel- 
le on met de l'alun qui fe diffouc 
promptement v & mettés dans cet- 
te eau ce que vous voulés teindre, 
foit plumes , cornes , crin de che- 
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val , ou autre .poil , même fil , lin 
& fjye , ou étofe de foye , ou au- 
tre chofe pour l'aluner , on la laiflc 
fubjnergée dans ce bain une nuit, 
& le lendemain matin on la retire, 
on la met bouillir dans la couleur 
préparée, jufqu'à ce qu'elle ait pris 
la couleur qu'on veut , on la retire 
enfuite du feu ; on la laifle repofer y 
& fera teinte. Nota qu'il y a certain 
nés Etofes qui ne demandent pas 
d'être bouillies , il fuffit de les laif- 
Ter tremper dans la- couleur. 

Pour teindre le poil a un chien , otê 
*■ à un cheval , ou autre. 

Avec de l'eau claire vous laverés 
bien l'endroit que vous voudrés 
teindre , & apiiquerés de la poudre 
de l'herbe nommée en Italien Al- 
chendà * en forme d'emplâtre dé- 
trempée avec un peu d'eau fur l'en, 
droit que vous voùlés teindre, & 

étant apliquée , couvrés l'endroit 

. ; 1 i l :., 

* Alcccda <walcana effl une herbe ou racine qui 
vient des Indes , qui fan unt tetniure 'rguge. 
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avec un linge, laifles le £echer,& 
fera fait. 

Teinture pnur les plumes , pour les cor- 
> ne $ , poils , chapeaux , **rr* 

Cendres fortes une part , iitliar- 
ge d'or pilée demie parc , èau de 
rivière ce qu'il faut, & faites lef- 
fîve de cela ^ laquelle ayant bouilli 
peu fera jaune, & ayant bouilli 
un peu davantagç fera noir, & plus i 
elle bouillira ê elle fera très noir-, 
ce qu'on y teindra j il eft bon d'ef- . 
fayer la couleur après chaque 
bouillon. - * 

Pour teindre des Os. \ 

11 faut mettre ce que vous vou- . 
les teindre dans un vaifleau de cui- 
yre avec du verd- de-gris bien pi- . 
lé , & par deflîis du lait de chèvre , 
qu'il fubmerge beaucoup les os , 
couvres bien le vaiflèau , 6c l'en- 
terrés dans le fumier de cheval . 
bien chaud pendant fix jours ; 
éprouvés enfuite fi vôtre couleur . 

• aura 
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aura rëùili , qui fera d'un beau 
verd , &ce que vous aurés mis de- 
dans , foit os , ou autres } Se fî vous 
les voulés d'une autre couleur , 
prenéscesos qui font teins en verd, 
faites les bouillir en huile de noix, 
ils prendront une autre couleur , & 
celle qu'ils ont , changera de telle 
manière que vous fouhaiterés , ti- 
rés- les du feu lorfque la couleur 
vous conviendra. 
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REÇUE I L 

DES SECRETS 
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Concernant l'Art d 'aprêter les 
Peaux en Chamois , & de les 
teindre de diverfes couleurs 
félon l'Art & la manière dont 
on fe fert à Damas , dans la 
Paleftine , en Turquie , & en 
Italie , fur tout à Venife. 



. - 



CHAPITRE I. 

Pour aprêter det Peaux en Chamoit , 
capables de réffler à l^au. 

SHYEZ de la chaux vive 
faite de cailloux , piles 
& tamifés la , mettes, la , 
dans une cuve de bois qui 
foit bien nette , & y verfés de l'eau 
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commune , & Iaifles- la trois jours , 
jufqu'à ce que la chaleur en foie 
paflee , de peur que les peaux ne 
fe brûlent , & mettes, y vos peaux 
bien tremper pendant trois jours i 
tirés les de l'eau , St décharnés les 
très- bien qu'il n'y demeure point 
de chair , & alors mettes les dans 
la chaux que vous avés aprêtée ci- 
deffus , & les y laifTés jufqu'à ce que 
vous voyés que le poil s'en déta- 
che , 8c quand vous verrés ce figne, 
tirés les de la chaux Se les pelés 
fur le chevalet avec le dos de vô- 
tre couteau ou plane , Se non avec 
le tranchant , 8c lorfqu'elles feront 
pelées , remettes, les dans la mê- 
me chaux trois ou quatre jours , 
jufqu'à que le nerf * fe puiû°e tirer 
facilement , ce que vous éprouve- 
rés , Se cependant ne le forcés 
pas , car vous gâteries la peau , Se 
il elle ne lâche pas le nerf, Iaifles- 

* Nenro : Le mot de nerf dont l' Italien fe fert 
tel , veut dire le etnefin de U feau qui doit être 
btee peur Uptjfer enchameif. - 

Sx 
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les encore dans la chaux , & fi lé 
nerf vient aifément , ayés vôtre 
fer ou plane à décharner qui coupe 
bien , & tirés le nerf. Remarques 
que lorfque vos peaux font dans 
la chaux , foit en poil ou non , il 
les faut remuer un jour , l'autre 
non } ce remuement de chaux &c 
de peaux fe doit faire deux fois Je 
jour matin &foir, & lorfque vous 
aurés énervé les peaux , mettés- 
les dans l'eau claire, & lavés- les 
bien & très bien , en force que tou- 
te la chaux s'en aille , parce que 
fi elles n'étoienc pas bien lavées, 
la teinture ne feroit ni bonne ni 
belle, &auffi parce que la chaux 
qui pourrpit y refter rongeroit la 
peau $ lavés la donc fi bien , tor- 
des- la, & en faites fortir toute la 
chaux , en forte que l'eau en forte 
bien claire , & enfuite les mettes 
égouterfur la barre. 

Prenés enfuite du fon de fro- 
ment , prenés auffi un chaudron 
plein d'eau , que vous mettrés 
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fur le feu , dans lequel vous met- 
trés gros comme une noix d'alun 
bien pilé , & lorfqu'it fera diffoué 
vous le retirerés du feu , que Peau 
ne foie pas trop chaude , vous la 
mettrés dans une cuvette ou ba- 
quet y & y mettrés te fofl , que vous 
empâterés comme fic'étoit pour 
donner aux poules, & mettés vos 
peaux dedans , faites que vôtre 
compofîtion foit tiède , & laiffes y 
vos peaux fix jours , &C chaque jour 
la matin remués les, mêlés bien, 
& les remettrés comme ci devant i 
& lorfque vous verrés que le fon? 
fera quelque veflie par defïus ; re- 
tirés vos peaux , parce que alors le 
fona perdu fa force, ces fortes de 
vefïïes s'apellenc la fleur } & lorf- 
que vous 'aurés tiré les peaux r 
vous les mettrés un peu fecher juf- 
qu'à moitié à l'ombre & non pas au? 
foleil , & lorfqu'elles feront un peu 
fcches f donnés . leur Fèftrapade 
avec un bouchon de jonc , froc- 
tés, les bien& les mettés fur la 

Si 
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barre en attendant la fuite. 

Prenés autant d'eau qu'il en faut 
pour couvrir la peau , & mettes, la 
dans un petit chaudron fur le feu , 
& prenés une once d'alun blanc 
& non du rouge , parce qu'il brûle, 
fel commun demie once , & de- 
mie once d'huile d'olive , faites les 
bouillir jufqu'à que le fel & l'alun 
foient fondus , alors la retirés du 
feu, 8c en prendrés dans une écuel- 
le de bois , & laides- la refroidir au 
point que vous y puiffiés foufFrir la 
main , qu'elle foit comme tiède $ 
prenés fleur de farine de froment , 
mettés en dedans pour l'épaiflir à 
peu près comme s'il y avoit des 
jaunes d'œufs délayez dedans , 
alors mettez la peau dedans, laifles 
l'y fix jours & non plus , & fi cepen- 
dant on l'y pourroit laiflèr par ex- 
traordinaire jufqu'à huit jours , & ! 
chaque jour il la faut retirer de la 
chaux & la bien fouler & trépigner 
aux pieds , la remettre & continuer 
ainfi les fix ou huit jours , alors \% 




les Akys et Métiers. 41$ 

terés tour, à- fait , & elle fera bien 
aprêtée en chamois, auffi bonne 6c 
belle que l'on en puifïè faire ad 
monde à toute épreuve. • * 

CHAPITRE IL 

• * . à 

Pour faire une eau vermeille. 

» * 

P Renés pour chaque couple de 
peaux de chevreaux , une 
once de bréfil rapé bien fin, que 
vous mettrés tremper dans une 
écuelle v^rnifée avec de l'eau au- 
tant qu'il en faut pour le couvrir, 
laides Je ainfi une nuit , prenés en* 
yiron quatre pintes d'eau cJaire , 
& une once de bréfil , avec gros 
comme une féve de gomme ara- 
bique que vous y ajouterés après 
qu'il aura boûilliunpeu , & con- 
tinuées julqn'à diminution de 
moitié , & le retirerés du feu pour 
le laiiïèr froïdir, qu'il devienne 
tiède pour y mettre les peaux. Soù- 
venés vous qu'avant que de tein- 
dre les peaux , il les faut mouiller 

S 4 
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dans l'eau tie.de , & les y manieir 
jufqu'à ce que l'aprêt de l'alun & 
de l'huile foie en allé & que l'eau 
en forte claire , & alors la lahTerés 
fecher à moitié à l'ombre * &ayés 
un plat de fayance ou de terre ver- 
niflee, mettés-y vôtre bréfil pré* 
paré , & y trempes les peaux bien 
également des deux côtés , & met- 
tés/ les fecher à l'ombre , elles fe- 
ront d'un rouge vermeil $ fi vous 
les voulés plus foncées-, quand el- 
les feront efliiyées vous les retein r 
drés deux ou trois fois , les laiflant 
efliiyer en deux toujours à l'ombrev 
Pour colorer de la cire blanche, 
une once de cinnabrebienpulve- 
xifé , incorporés enfemble , & fe* 
rés belle cire rouge. 

CHAPITRE II L ' 

Pour faire Itt Peaux verte*. , 

P Renés au mois de Septembre 
lès fruits de l'aube épine qui 
font des efpeces de prunelles, pilé». 
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les un peu & les mettes dans un 
chaudron avec de bon vinaigre 
blanc ou de bon vin fort , qu'il 
couvre feulement les fruits & non 
davantage avec un peu d'alun pilé; 
faites les bouillir la longueur de 
fax pater & non plus , laifles re- 
froidir j lorfque vous vôudrés tein- 
dre , teignes à froid de la manière 
fuivante : étendes les peaux feches. 
fur une planche avec quelques pe. 
tirs doux , & donnés la couleur 
avec une brode de poil de porc de 
chaque côté bien également Se 
laifles fecher, & lorfqu'elles fe- 
ront feches v elles feront noires 
comme charbon : pour les faire 
revenir donnés- leur un nouveau; 
Guefdeou bien un autre cour de 
broflè , & vous les verres venir ven- 
tes comme l'herbe-, donnés- leur 
enfuite le luftre, &c. 

» . • . * • * 1 

A * > ' • • - » 

\ ' 1 

• » . . ' • • 

L< • • . 1 

t - 

« - 
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CHAPITRE IV. 
Pour mettre 1er peaux en chamoit. 

• * » 

P Renés la peau , la Faites trem* 
per une nuit dans l'eau , après, 
décharnés la, enfuite la mettes par 
terre le poil deflùs ôc couvrés la. 
de cendres chaudes fortes faites 
de bon bois , en forte que le poil 
en foit entièrement couvert, & la 
roulés comme un cornet ou rou- 
leau de papier , afin que la cendre- 
s'attache bien v & la couvriras 6c 
mettrés quelque chofe de pelant 
par deflus pendant une nuit , en- 
fiiite vous la pelerés avec le dos 
du couteau à l'ordinaire , puis pré- 
parés alun de roche une livre & un ; 
quart , faites- le diflbudre en eau 
tiède & mettés la peau dedans 
ouvrés la & tirés la bien de tous, 
côtés pour lui faire recevoir & 
grendrè. l'eau , & la preflfés & ma*, 
niés bien , enfuite prenés un peu. 
de. cette eau chaude & délayés, 
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dedans vingt jaunes d'oeufs avec 
deux livres de graille, 6c mêlés 
bien, le tout enfemble 8c y mettes- 
la peau pour achever de la cha- 
rooifer , 8c fera très belle. • 

y : — _ --t~~ . 

CH AP IT RE.V,: '> ..; 

Pour faire une teinture propre à teindre 
les cuirs ou peaux en verd rouge , 
- cramotfi & incarnat . 

P Renés le cuir & le mettes en 
eau tiède , il fuffit qu'il y en aie 
a (Tés pour le mouiller, maniés le 
& tordés-le bien, afin qu'il s'hu- 
me&e , laifles le dans l'eau demie, 
heure, enfuite retirés le, tordes 
6c laifles eflbrer enforte qu'il ne 
feche pas trop , 8c le maniés bien 
avec les mains en forte qu'il foie 
mollet. Enfuite prenés une pierre 
ponce avec laquelle vous le ponce- 
rés bien pour lui ôter Je poil \ 8c 
pour le teindre pe£es le cuir y Ô£ 
fur chaque livre.de cuir r prenés» 
deux, onces d'alun de roche que 
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vous, férés diflbudre: dans de l'eau? |! 
fuffifamment pour. baigner le cuir ,s \\ 
dans laquelle vous le tremperés & i 
ferés fecher , &, continueras de le. t 
faire tremper & fecher jufqu'à ce* 
que toute l'eau foitconfumée, & à- 
la dernière fois, vous le reponce- 
rés avec la pierre ponce? puis pre-î 
nés du bré.fil ce. qu'il en faut , & le 
donnés à la .peau avec le pinceau, 
trois ou quatre fois : lbrfque vous 
préparerés le bréfil ,-il le faut met- 
tre d'abord;à l'eau-chaude & après. ? 
le faire bouillir jufqu'à ce qu'il foic- 
cuit , puis teignés^vôtre- peau t Sc> 
fera- très- belle* :> L *„! .*. i&i ,„w 

M..: , . i . — - 

CHAPITRE- VL ■■'> *'* 

PourJeindre peaux ou cuirs engns 
fàlç oh lavande* ' 

Ettés un peu de chaux vive, 
dans votre bréfil après que? 
vous.ieur aurcs donné la première» 
couche avec la, couleur fufcrite : : 
fquvenés-vous., lorfque vou^ lave-. 
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nés vos peaux de quelque nature 
qu'elles foient , étant paûees en 
chamois , de les bien froter , tor- 
tiller & manier , elles en feront 
beaucoup plus fouples. 



— 



. CHAPITRE VII» 

- 

Pour pafîer en chamois toutes fortes 

..... — ■ 

. . de peaux.. . 

peau, 

dans la chaux par trente jours^ 
puis lav« la & la purges bien de 
la chaux félon l'ordinaire } enfuice. 
métrés Ja dans le fon jufqù'i ce 
qu'elle foit purgée , enfuke lavés, 
la & la manies bien , & donnés, lui; 
fon aprêt qui fuit. 
: Faites un aprêt de farine de fro- 
ment avec un peu de levain , dé*, 
lavés- tes enfemWe & les paîtriflcV 
& les laines lever comme on fait, 
la pâte ordinaire , & puis ayés de- 
lr'alun de roche , farine & huiler 
commune, &frotés. en la peau une? 
oïl- deuxfois remarqués que la. 
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peau de mouton veut être aprêtée 
deux fois, c'eft à- dire qu'après la 
première fois, il faut pour la fé- 
conde fois faire chauffer i'aprêtôc 
la mettre dedans une féconde fois» 
ce qui doit fe faire en trois jours : 
ceci fe doit obferver lorfqu'on le* 
aprêce en chamois. 

CHAPITRE VIII. 

. • .** 

Pour teindre les peaux en noir* 

P Renés une livre de galle pilce,. 
faites^la bouillir une heure,, 
après la retirés du feu ^ puis don- ; 
nés de cette eau deux couches & 
chaque peau avec le pinceau & les 
laides fecher à l'ombre , & étanr 
feches redoublés leur encore deux 
couches de la même eau ^ enfuite 
ayés de très fort vinaigre dans le- 
quel mettés pourrir des morceau» 
de fer , qp'ii le fubmergede deux 
eu trois doigts, laiffes le fi bien* 
pourrir qu'il ne foie plus propre à 
xien^vou&leferes bouillir quatre; 
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Èeures , après quoi vous le retire- 
rés du feu , & le laifferez refroidir,. 
& alors donnés en deux couches , 
laiflfez- les fecher à l'ombre $ & 
étant feches poliflez les avec le li- 
fbir de verre elles feront trè* 
noires* 

CHAPITRE IX. 

Pour faire une autre couleur Ttertct 
fur der peaux vertes* 

P Renés des boutons d'aube épt 
ne au mois de Septembre v 
lorfqu'ils font murs ( j'entends le 
fruit ) foulés les comme le raifin ^ 
& tirés- en le fuc dans des bou- 
teilles de verre , vous y ajouterés, 
du v éttfc de grrs 5 & laifles le boiiiU 
Jir ou fermenter pendant deufc 
jours comme le vin nouveau , puis, 
remués bien le tout avec un petit: 
bâtun , & le lendemain mettés le 
tout dans une chaudière , faites- ie: 
bouillir ûsJàlaifles refroidir.. 

■ 1 « .1 
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1 CHAPITRE X. 
Pour conftrver la couleur fufditc. 

* • 

P Renés un vaiflfeau de cuivre: 
contenant environ cinq, cho* 
pines de ladite liqueur , & vous- 
mettrés dedans deux livres d'alua 
de roche , que vous mclerés> bien 
avec plein un plat de chaux vive , 
& mettés le tout dans ladite eau , 
en y ajoutant deux grands verre» 
de vinaigre , & cela confervera 
vôtre compofition-, 

CHAPITRE XI. \ 

« . ? » • • 

Four teindre des peaux en bleu. 

', i • ■ » î 
XJ Renés une livre d'indigo, 

J7 alun commun une once ,.avec 
de l'eau fuffifante , faites, les bouil- 
lir , & les laides devenir tiède , & 
y ajoutés l'eau necefliire pour. vo- 
tre couleur }l ce qutétant fait , laif- 
fés refroidir le tout , cette quan*. 
ticé peut teindre quinze peaux*. 



» 
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; -CHAPITRE XiL - 

Pour faire couleur de Bréfil. 

J 

P Renés du bréfil fin , & incor- 
porés aveclequartducinna- 
bre , mêlés bien avec un peu de 
leflïve, & laifTés les bouillir juf- 
qu'à réduftion de moitié f enfuire 
la couleur étant froide , étendés 
vôtre peau\ avec quelques petics 
cloux,& lui donnés la couleur avec 
le pinceau comme aux autres cou- 
leurs; cette quantité de couleur 
fuffic pour quinze peaux , & faites- 
les fecher ài'ambre* 




a a ordinaire. 

CHAP ITRE XIII. 

Pour teindrt tes peaux en noir. 

TJRencs la teinture de noir de 
X de foye , mêlés avec un peu 
d huile de lin , & ferés un beau 
noir, particulièrement fî cette tein- 
ture, efl; compofçe de galle pilée* 
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de vicriol Romain & d'Allemagne, 
& limaille de fer , de toutes ces 
drogues une livre chacune , les 
faire bouillir en femble pour y tein- 
dre en premier lieu la ibye , &. du 
fond de cette teinture en teindre 
les peaux. - - ; . \ 

1 » * • * . » . 
' 1 » : 

CHAPITRE XIV. 

Pour faire une très belle couleur avec 
. UBrefd. , . . , 

DU vinaigre très- fort , dans 
lequel vous mettrés deux 
morceaux de chaux vive, & l'y 
laiflèrés éteindre, puis la recirés , 
râpés le brélll , & le mettes dans 
ce vinaigre tremper deux tm trois 
jours , & ajoutés- y deux bons mor. 
ceaux d'alun de roche , & metcés- 
Je tout dans un pot de terre verni , 
faites bouillir doucement jufqu'à 
réduftion de moitié , alors laiiîés- 
le refroidir , & retirés la teinture 
par inclination , fans mouvoir le 
fond en le palîant à travers d'un 
linge net , & fera fait. 
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CHAPITRE XV. 

Four pafîer les féaux en chamoii. 

MEctés la peau tremper en eau 
claire un jour & une nuic j 
maniés bien ladite peau , 8c la met- 
tés fur le chevalet,& avec un os dif- 
pofé exprès , comme l'omoplate ou 
os de l'épaule , la décharnés, & 
lui ôtés le poil avec un bâton y en- 
fuite prenés de l'eau tiède, & gros 
'comme une noix de fcvain à faire 
du pain , & un peu plus gros ou 
deux fois plus d'alun de roche , 
mêlés bien le tout enfemble , & y 
mettes la peau de chevreau qui eft 
comme un parchemin mouillé * 
maniés, la bien , tirés- la bien 
dans cette eau pendant un quart 
d'heure , & vous la retirerés , & fe- 
rés fecher au foleil , & fera par* 
faite. 

Nota. Que l'eau chaude, le le- 
vain de pâte , l'alun de roche , le 
fel commun , l'huile d'olive , les 



Digitized by Google 



4 • 

'428 SlCMTî CONCERNANT 

jaunes d'œufs, font bonne cha- 
moifure. 

CHAPITRE XVI. 

Tour pajjer en chamois des peaux de 
ihevres & de chevreaux* . 

MEttésla peau pendant deux 
heures tremper dans l'eau 
courante 5 mettes la fur le cheva- 
let , tirés en le poil avec le dos du- 
eoûteau, &la décharnés fuivant 
la manière ordinaire} prenés fix 
œufs frais , quatre onces d'alun 
de roche , & un peu de fel , & ayés 
un pot de terre aflèz grand» à 
moitié plein d'eau tiède, mettés 
dedans l'alun & le fel , faites les 
bouillir un peu , & mouvés bien 
avec un bâton , & les retirés du 
feu , & mouvés toujours jufqu'à ce 
q*ie l'eau ne brûle plus , & alors 
caflfés les «cufs , les mettés dans 
l'eau , & remués bien pour les dé- 
layer } & mettés- y la peau l'eau 
étant froide* 



\ 
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CHAPITRE XVII. 

* 

Pour teindre une peau en gris. 

P Renés vitriol romain & galle, . 
de chacun égale quantité , 
que vousferés bouillir en eau claire 
à diminution d'un quart , & don- - 
nés à vôtre peau une teinte à l'en- 
vers , & deux par l'autre côté 
avec le pinceau à l'ordinaire , & 
laides la fecher à l'ombre , don- 
nés lui enfuite l'huile comme vous 
fçavés , elle fera un beau gris. 

CHAPITRE XVIII. 

Four teindre une peau en noir. 

QUand vous aurés teint une 
peau en gris , fi vous la vou- 
lez* teindre en noir , prenés un peu 
d'huile d olive & autant de leflîve 
forte , les mettes dans une écuelle f 
& donnés, en une couche à vôtre 
peau avec le pinceau , & frotés 
bien par tout , & iaiHe* la fecher 
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à l'ombre , vous aurcs un beau 
noir. 



CHAP IT RE XIX. 

Pour teindre une peau en bleu. 

P Renés indigo une once, & 
quarc d'once de craye ou 
blanc d'Efpagne , broyés bien le 
tout enfemble fur une pierre à 
broyer avec un peu d'eau , & ajou- 
tes- y un peu de miel , 8c écanc en 
état vous le délayerés avec un peu 
d'eau chaude, & frottés en vôtre 
peau avec le pinceau ou brofTe , Se 
elle deviendra très, belle i fi la 
couleur eft trop foible, donnés.lui 
une ou deux couches de couleur 
davantage. 

CHAPITRE XX. 
Pour teindre une peau en verd. 

* * 

* * 

P Reparés le fuc des prunelles 
d'aube épine,comme il eft en- 
feigné ci.deilus 5 prenés autant de 
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vinaigre que de fuc.faites les bouil- 
lir enfemble , Se lorfqu'ils auront 
pris un bouillon , jettes y une pin- 
cée de fel commun ou environ - y Se 
donnés de cette couleur à vôtre 
peau avec le pinceau une couche 
ou deux au plus félon vôtre volon- 
té , & vous aurés un beau verd 
bien éprouvé. 

■ " - 

CHAPITRE XXI. 

Pour teindre & chamoifer une pe au 

en brun. 

P Renés de l'encre & i diferetion 
Se huit onces d'huile à brûler Se 
fîx onces de leflîve , mêlés- les bien 
avec un petit bâton Se rejettés l'é- 
cume qui fe fera & attachés la peau 
avec quelques doux , Si. lui don- 
nés la couleur tant de fois que le 
brun vous foit agréable : il eft né. 
ceiTaire de poncer la peau pour 
ôrer le grand poil & la rendre raze 
Se plus fine. 
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i CHAPITRE XXII. 

Pour ttinire une peau avec fon poil 

avec le Brefil. 

*•*•* » '\ ' ' *• !*• « 

PRemierement lavésbien la peau 
avec de l'eau tiède, enlûite la- 
vés la à l'eau froide tant qu'elle 
devienne douce , & faites la fe-, 
cher & la maniés , enfuite prenés 
une once de bréfil bien fin que 
vous mettrés dans une pinte d'eau 
d'alun & autant d'eau de rivière 
que vous aurés mis fur le feu pour 
y mettre le bréfil , lorfqu'elle eft 
prête à bouillir, & ayant jette un 
bouillon , mettes dedans trois 
onces d'encens & trois onces de 
fenugie > & le faites bouillir à con- 
fommation de moitié , & lai fles. la 
froidir, donnés de cette couleur 
à vôtre peau à vôtre volonté en la 
tirant bien en long & en large. > 

♦ • i 

$ — )• • # ' : * ' " • • %. 

. » , * ** 

CHA. 
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CHAPITRE XXIII. 

DEux livres de verd de gris 
bien pilé , une livre & demie 
de limaille de cuivre fine mêlés- 
les enfemble dans un vafe de cui- 
vre, & baignez- les avec de fort 
vinaigre dans lequel vous aurés 
diflbût un peu de fel armoniac , un 
peu de fel gemme , iin peu d'alun 
de roche : mettés ce vafe au fu- 
mier de cheval pendant quinze 
jours en putrefaclion,& le jour une 
fois vous en tirerés le vinaigre Se 
y en remettrés d'autre 8c remuë- 
rés bien le tout avec un bâton , 
( l'Italien dît purgés lefdites cho- 
ies chaque jour par le vinaigre )8c 
vous en tirerés un très beau & un 
très bon verd, & en telle quan- 
tité que votts voudrés. 
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CHAPITRE XXIV. 

Eau maîtrejp propre à teindre ce qu'on 
voudra , en y ajoutant la couleur telle 
que l'on veut. 

EAu de pluye , urine d'enfant , 
vinaigre blanc très fort , or- 
piment de chacun demie part j 
chaux vive une part , & cendres de 
chêne deux part*, faites bouillir le 
tout enfemble à rédu&ion des 
deux tiers , ôt paflez cette eau par 
un linge à clair , ou filtrés-la 6c 
y ajoutés alun de roche. Lorfque 
vous voudrés teindre mettés dans 
un vafe de verre de cette eau avec 
la couleur que vous voudrés & le- 
dit vafe au fumier de cheval pen- 
dant cinq ou fix jours -, cette tein- 
ture eft fixe & durable , fi vous y 
mettés du minium vous aurés un 
beau rouge , fi c'eft. du bréfil vou$ 
aurés un violet , & ainfi dés au- 
tres. 

7 t ....'Vvr. : 
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CHAPITRE XXV. 

Pour teindre une peau en grit.- 

UN quart d'once de bréfil ra- 
pë bien fin , faites - le bouil- 
lir dans un vafe avec de l'eau à 
réduction de deux tiers : étant 
tiède mettes y la peau un peu de 
tems où elle prendra un peu de 
couleur 5 enfuite prenés fix onces 
de galle 6c deux onces ou deux 
onces & demie de graine pilée , 
mettes- y la moitié d'eau , faites- 
la boiiillir à réduction de moitié 
ou d'un tiers, tirés- la du feu & 
coulés la teinture , &ajoûtés-y fix 
onces de vitriol romain , mêlés 
bien le tout avec un bâton & y 
mèttés la peau j & vous aurés une 
couleur à toute épreuve , & enfuite 
maniés bien vôtre peau apr êtes- la 
à Tord inaire. « 

i r«:i'! <hV* n 2ô » . * -\ ' . % . • <. { 
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CHAPITRE XXVI. 

Pour teindre la peau couleur de 

Laque. 

FAites bouillir une once de 
gomme- laque bien pilée, avec 
urine humaine à évaporation dit . 
tiers , ayis foin de bien écumer , 
retirés- la hors du Feu & prenés le 
tiers de cette eau , & dans ce qui 
refte d'eau ajoutés y autant d'eau 
de chau* vive , & faites la tiédir ÔC 
mettes la peau dedans qui prendra 
bonne couleur : alors retirés la , 
tordes- la , bien & maniés la fi bien 
que toute l'eau en Toit fortie & 
même l'humidité , & prenés un 
peu de bréfîl bien fin avec une 
once d'eau que vous ferés bouillir à 
faire évaporer route l'humidité $ 
alors ajoutés y la moitié de l'eau 
réfervée & faites la bouillir à di- 
minution du tiers , alors mettez y 
le refte de l'eau & mêlés bien le 
tout & trempez y la peau par plu- 
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fieurs fois jufqu'à ce qu'elle aie pris 
couleur j la retirez , fecoùés Se 
frotés la bien & maniés (r bien que 
l'humidité s'en aille , & la laitiè- 
res fecherà l'ombre, & aurés une 
bonne couleur de Laque & par- 

• • 1 

CHAPITRE XXVIU 
Pour teindre une beat* en yerd, 

PRenez des prunelles d'aube- 
épine au mois de Septembre 
telle quantité que vous voudrez r 
pilez les bien avec le noyeau en- 
femble, écrafez bien le tour, fie 
enfuite retirez le tout dans un 
morceau de toile pour en tirer 
tout le jus& le Tue , & mettez le 
marc reftant dans de moyenne Iek 
fiye , fie lorfque vous l'y aurez bien 
détrempé vous y ajouterez de la 
gomme arabique , non pas pour 
rendre cette couleur tendre, mais 
pour lui donner du luftre, &mêw' 
lerer bien le tout enfemble aveG 

T 3 
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te lefllve comme vous avez fait le 
premier avec lequel vous pourrez 
teindre la peau en verd j nottez 
que Ci vous faites bouillir la peau 
dans la lefîive elle ne deviendra 
pas fi chargée de couleur , mais il 
vous la voulez faire plus obfcure, 
ajoutez y de l'indigo j remarquez 
que plus il y a de leffive ,plus la 
. peau fera verte , &s'il y en a moins 
elle fera moins verte. 

■ 

, Les autres véritablement ne met- 
tent pas de leffive ni de gomme 
avec le marc, mais font bouillir 
le fuc avec le marc, & teignent leur 
peau dans ce fuc , après l'avoir laif- 
fe repofer,& la laiflent fecher & lui 
donnent après l'eftrapade en la 
corroyant bien , comme l'on fait 
une peau de mouton ou d'agneau , 
ou prennent de la femence de la fuf- 
dite aube épine qu'ils font fecher, 
réduifent en poudre , la détrem- 
pent avec de la leffive avec quoi ils 
les teignent plus obfcures,ils y'ajoû. 
tent le verd de gris détrempé avec 
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leffîve tiède, avec lequel ils don- 
nent belle couleur à la peau , claire 
ou obfcure , ou bien la femence de 
porreaux fauvages broyée ou dé- 
trempée avec leflive, ou la femence 
d'épine cervine ou aube épine en 
poudre avec de l'eau d'indigo Ôc 
verd.de gris font le même : avec 
l'indigo vous teindrez la peau en 
bleu foie claire, obfcure ou fon- 
cée, & la faites fecher à l'ombre , 
& étant fechée à l'ombre & aprê- 
tée félon l'ufage dans toutes ces 
couleurs, il faut y mettre de l'a- 
lun de roche, ce qui leur donne de 
la force, les luftre & les rend plus 
agréables. ' 

CHAPITRE XXVIII. 

four teindre une p eau en bleu clair 

ou foncé. 

T) Renez huit onces de Ielîive très 
■* forte , autant de chaux vive 
blanche , feize onces d'eau de fon- 
taine, une cuillerée d'huile d'olive. • 
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une once de glaire d'oeufs } que le 
tout enfemble faflè un (eau , mec- 
tés le tout fur le feu tiédir , étant 
tiède mettes y trois quarts d'in- 
digo pilé très fin , & lorfqu'il aura, 
jette un bouillon tirés la du feu > 
& remuez bien le tout avec un bâ- 
ton , & le couvrez & ne le laiûez. 
pas prendre l'air , & confervés- le 
ainfi } & lorfque vous voudrés vous, 
en fervir faites le bouillir fix heu- 
res , 8c quand il bouilliroic douze 
heures ce ne feroic que le mieux % 
& avec cette eau pouvés teindre 
toute peau, préparée ; puis prenes- 
indigo broyé très -fin envelopé 
dans un linge que vous poudre- 
rés par route la peau bien éten- 
due-, & étendés bien également 
cette poudre par toute la peau 
avec quelque chofe jufqu'à ce 
qu'elle ait pris bien la couleur , 6c 
lafrotterés également avec un peu 
d'huile commune en la manière 
accoutumée , & remouillés vôrre 
pièce & refrottez la peau,. Se en- 

1 

•1 
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Cuite trempez.la dans ladite eau z 
lailîes lafecher , Ci elle n'étoit pas 
bien teinte , il n'y a qu'à la bien 
aprêter & manier, 6c elle fe rendra 
belle. 



CHAPITRE XXIX. 



* chaux pelée y décharnée 8c 
purgée , avec l'eau claire de chaux 
Se de toute autre faleté, bien douce 
Se bien molette , fans aucune eau' 
che , 8c aprêtée de la manière que 
j'ai dit dans les premières recet- 
tes. 

Prenez d'eau de pîuye ou eai* 
d'étang ou de marc , ou do quel- 
qu'autre lieu où l'eau de pluye s'ar- 
rête, mêlez- la avec urine humai* 
ne , ajoutés- y fiente de poule fev 
che 6c pulverifée, ou bien du tari 
tre de vin blanc bien en poudre y 
démêlés- le avec cette eau comme; 
£ vous' vouliez- faire une faufle ou 
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un onguent clair comme bouillie ^ 
étendes cette drogue fur la peau, 
de tous les cçtez , & ne la tou- 
chez pas après que vous l'aurez 
barbouillée de cette mixtion y éten. . 
dez la fur le poil pour la laiflèr 
fecher à l'ombre j fi vous êtes pref- 
fé > mettez la au foleii y mais iL 
eft meilleur à l'ombre 5 aucun aprêt 
n'égalera pas celui ci pour la du- 
rée j quand vous la voudrés tein- 
dre lavés- la bien avec de la leffive 
ou urine, ou eau de feh étant la- 
vée , prefTez la bien & la laiffez 
égouter une nuit, faites que la. 
dite peau foie tiède 5 & le matin 
étant encore humide , donnez- 
liii la couleur que vous voulez du 
côté du poil , corroyez- la bien peu 
à peu, qu'elle foit toujours hu- 
mide y & fera faite $ donnez lui 
«nfuiîfi l'apr et ordinaire.. 

i .'• > * « « • , * • 
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' - CHAPITRE XXX. 

Pour teindre en noir les peaux. 

f Aile menue* & ridée une once 

V3T pour chaque peau avec une 
écuëllée d'eau , & la faites bouil- 
lir à diminution d'un quart, & 
tirez, la du feu } étant tiède met- 
tez y la peau , maniez- la bien Se 
la faites fecher } enfuite prenez une 
écuëllée de moulée , demie écuël-> 
lée d'écaillé de fer , un verre de 
vinaigre blanc & une once de vi- 
triol romain , & ferez bouillir le 
tout enfemble, mais pas trop } il 
s'en fera un noir que vous paflèrez 
très exactement , & vôtre peau 
étant bien étendue . donnez lui la 
couleur de galle fufdite , laiflez- la. 

« fecher & lui en donnerez de l'au- 
tre côté tout autant ; continuez 
jufqu'à quatre fois qu'elle foit biera 
avec les mains , qu'elle foit bieni 
douce, & le lendemain, prenez 
une écuëllée de leffive & un peu» 

1 6> 
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d'huile , & aprêtez la fuivant i*xti 
fage avec un pinceau , 6c la manie», 
bien avec les mains, laiffez-la fe- 
cher, & aurez une très belle coil- 

leur agréable à l'œil.. . 3 

, . S 

CHAPITRE XXXL • 
Pour teindre en couleur apurée.. 

PRenez la peautoure fortante de 
l'aprêt 6c bien purgée ,. atta» 
chez la fur une table , & prenez* 
demie once d'indigo pour chaque 
peau , mêlez le avec blanc d'EC 
pagne ou craye fufiîfammenc, 6c 
les mettez dans du vinaigre blanc 
ou leflîve ou. vin. blanc , 6c gros, 
comme une noifette de gomme- 
arabique j toute cette compoiïcion 
doit pefer environ une livre qui- 
fuffir a pour deuxpeanx^ ôcdonnez- 
là couleur à. la peau ou claire ou* 
obfcure à. vôtre choix. - y 6ifi.vouss 
là. voulez faire, claire vous, n'a** 
vez qu'à y. ajouter, de la.craye plus; 
qu» moins^ felom la, couleur que; 

X 

* 
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vous voulez faire. Nota v que vous 
deve» mêler lacraye avec l'indi* 
go , & (1 vous voulez la couleur 
plus foncée v il n'en faut pas met- 
tre. 

Souvenez vous que pour aprêV 
eer une peau de chevreuil , il vou* 
feue deux onces d'alun par chaw 
que peau , une douzaine d'œufs r 
& quinze Ci elle eft grande v fi c'eft 
une peaade cerf, il vous faut une 
livre d'alun & vingt œufs v autant 
pour une peau de bouc ou de chè- 
vre j aux peaux pour mettre en* 
gris trois onces d'alun de roche r 
kl commun une oncç,. 

_ l _ - _ ± MJ " 

CHAPITRE XXXI L 

Baur teindre une peau en rcuge <U . 
l'ancienne mode; 

PRenexIa peau aprêtée comme 
font les Corroyeurs , &. faites» 
là coudre comme une autre,. Se. 
prenez, une once d'alun de roche „ 
Scfaices • lediffûudreen une de u elle; 

* 
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d'eau , & faites encrer cette eau 
tiède dedans, & maniez bien cet- 
te peaa en forte que l'eau aille par 
tout, & tordez bien tour à tour 
ladite peau , enfuite prenez une 
écuëlle de teinture de bréfil , fai- 
- tes la bouillir comme il convient 
avec un peu de gomme , & reri- 
rez l'eau de dedans la peau , & yr 
mettez cette teinture de bréfil , 
maniez bien ladite peau , que la 
couleur aille par tout 5 & s'il vous> 
paroîc qu'il n*y ait pas allez de 
teinture , donnez lui en une autre 
écuëlle , & faites que la couleur 
aille l?ien également par touc;'& 
cela* étant fait . retirés le refte de 
la couleur, & découfez la peau & 
étendez la à ^envers au foleil,& la 
maniez & remaniez fi bien qu'elle 
devienne foupie , & fera belle j, 
raclés la du côté de la chair avec 
le couteau , afin qu'elle foit plu* 
propre , enfuite étendes la cou- 
leur detfus fur une table ou plan* 
che unie à la hauteur du nombril . 



• 



Ml A HT S ET MlTtERS; 447 

& laifles la > commençant à moi- 
tié allant vers la tête ^ laiffes-Ia 
en long & en, large jufqu'à ce 

qu'elle prenne un beau luftre. 



CHAPITRE XXXIII. 

- 

Pour faire une peau noire &grife. 

Vitriol & galle bien piles de 
chacun demie once, que 
vous ferés bouillir dans fuffifante 
quantité d'eau dont onaprêce les 
cuirs vous en fervésainfi tiède 
à donner la couleur à la peau fans 
la laver , mais Amplement comme 
elle eft du côté du poil } fi vous* 
la voulés grife il fuffit d'une cou- 
che, & fi vous la voulés noire y 
Jaifles la fecher après la première 
couche , & lui en donnés encore 
une, & plus, s'il eft befoin, &ob- 
fervez l'ordre de la recette pré- 
cédente pour teindre en rouge , x 
c'eft à dire y qu'elle foit préparée. 
& apretce en chamois- 
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CHAPITRE XXXIV. 

i 

« * • 

Pour faire une peau yiolettt. 

PRenez la peau teinte avec 
bréfil & une poignée de chaux 
vive bien en poudre, & autant de 
cendre gravelée & de fel , le touc 
bien mêlé enfemble , & étendez 
cette poudre fur toute la peau $ 
détachez la peau , & la nétoyez 
doucement & bien , & prenez de 
l'eau de bréfil ou de l'eau fimple r 
& (tonnés en une couche avec un 
pinceau par toute la peau , Se fai- 
tes- la elluyer à l'ombre 5 & quand 
elle eft moitié feche, maniez fit 
frottez la bien afin qu'elle vienne: 
douce T & l'aprêtez comme il eft 
dit ci. devant, 

« 

1 , * * 1 
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CHAPITRE XXXV- 

Pour pajjcr ta peau en chamois. 

FAites tremper la peau , & faL 
ces l'eau de chaux en la ma. 
' mère fuivante , avec un feau d'eau 
& quatre livres de chaux vive, & 
laiifés Lui pafler (on feu & refroi- 
dir & lavez bien la peau & met- 
tez, la dans l'eau de chaux , le côté 
de la chair devers la chaux j & 
retirés - la chaque jour une fois , 
& la laiflerez égouter fur le vaif- 
feau pendant deux heures , tant 
qu'il y aura de l'eau à la peau , 
parce que cette eau qui dégoûte 
émouve la chaux & la rend plus 
mordicante $. & continuerez de 
faire ainfî une fois chaque jour 
pendant quinze jours j aptes le- 
quel tems retirez la & la pelez fur 
le banc avec le. dos du couteau > 
& la lavez très- bien en eau claire > 
& refaites de nouvelle eau de chaux 
comme ci defliis ^ & quand elle 



» 
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fera froide , remettés.y la peau 
pendant douze jours, & de trois 
en trois jours vous la retirerez , la 
laverez très bien t la remettrez 
dans l'eau de chaux, & la der- 
nière fois vous la décharnerez^ 
alors prenez fon de froment, que 
vous délaïerés avec l'eau de chaux, 
foulez & maniez bien la peau en 
eau claire , & prenez garde, fi vô- 
tre eau de fon s'échauffe, ce que 
vous connoîtrés lorfque le fon pa- 
roîcra defTus, alors mettes y la 
peau comme vous favez , & lorf- 
que vous voyez que la peau prend 
bien l'eau , ce que vous apercevras 
lorfque la croûte du fon qui fe 
fait deflus febrife avec les doigts , 
alors retirés la peau & néto'ïés bien 
le fon de chaque côté avec le fer, 
enfuite refoulés , relavez vôtre 
peau, & maniez- la fi bien dans 
' l'eau qu'elle en forte claire , & en- 
fuite tirez la bien de tous cotez } 
& C\ vous aprêcez une douzaine de 
peaux, fur cette quantité prenez 
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demi feau d'eau , fix onces d'alun 
de roche & deux livres de Tel } & 
après, lui avoir fait prendre un 
bouillon , retirez la du feu , laif 
fés- la froidir que vous y puiflïés 
fouffrir la main , & ayés un pe- 
tit vâifleau pour chaque peau que 
vous y mettrez , & par deffus un 
peu de cette eau , maniez la bien 
dedans en la tirant en long & en 
large dans ladice eau, & la lave- 
rez dans un autre vaiflèau , & fe- 
rez ainfi à chaque d'une à une. 
- Pour connoître fi vôtre peau eflî 
bien aprêcée on non , quand vous 
lui aurez fait prendre l'alun , pre- 
nez ladite peau , ferrez la & tor- 
dez la un peu dans la main, fi elle 
demeure blanche à l'endroit où 
vous l'avez ferrée , & rouge où 
vous l*avez torfe, elle fera bien y 
& fi elle n'eft pas bien , vous la 
trouverez délicate & douillette j 
alors prenez un peu d'alun de ro- 
che & de fei commun & d'eau , paf- 
fez vôtre peau dans cette eau , 
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la recirerez. & l'y remettrez jufc 
qu'à ce que vousapreniez les mar- 
ques du bon aprêc, lavez- la en- 
for ce -que coûte l'eau en forte, 56 
quand elle fera bien égourée,écen- 
dés la au foleil pour fecher , 6c 
prenez de l'eau qui en aura dé- 
goûtée , fix écuëllées de farine de 
fromenc Se une douzaine d'oeufs 
frais, mêlés les œufs & la farine 
enfemble , en faices comme une 
pâte , & prenez l'eau qui a dégou- 
céede la peau & délayés- la corn* 
me un bouillon aux œufs j faites 
G promptemenc que l'eau con- 
fêrve fa chaleur , afin que la peau 
prenne bien l'aprêt , & ainfi cout - 
chaud donnez le à la peau , fou- 
lés-la bien aux pieds, continuez 
tant qu'elle prenne bien fon aprêc* 
laiflèz la nourrir de cela pendant 
une nuit dans cette eau r le len»- 
demain retirés la , la laides égou- 
ter & après fecher au foleil , en* 
foite mettez la dans l'eau fraîche 
pour la bien laver, foulez, aux pieds 
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& très bien , & enfuite prenez-la 
par les bords , mettez la fur la bar- 
re, & avec un bâton en gliflanr, 
frottez la bien de long & de large, 
enfuite remettez-la fur la table , 
l'ëtendez , tirez bien de tous co- 
tez , & étendez la au foleiJ, de 
manière qu'il n'y ait pas de vent , 
parce que le vent mange l'aprêtj 
enfuite refoulez la , maniez. la , & 
la préparez à vôtre commodité 
quand vous la voudrez mettre en 
œuvre. 

• Une peau de bouc demande 
trois onces d'alun de roche , une 
once de lèl commun, & de mê- 
me jufqu'à une peau moyenne } 6c 
pour une vieille peau ou grande 
jufqu'à fix onces & deux livres de 
fel $ enfin félon la peau faut donJ, 
ner l'alun de roche plus ou moins; 
félon le befoin. 

1 1 

■ 

.* 
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CHAPITRE XXXVI. 

Pour ptjftr chamois les peaux de 
chèvres ou autres. 

m 



EN premier lieu , mettez là 
peau bien tremper dans l'eau 
un jour ou deux, lavez la bien, 
qu'elle foie bien netee , enfuite 1^ 
mettez dans la chaux dans„un vait- 
feau de bois qui doit être prépa- 
ré fur un feau d'eau , une pierre 
de chaux grofle comme un gros 
pain ou quatre livres, ainfi à pro- 
portion fuivant la quantité de peau 
que vous aprêtez , &. lorfque l'eau 
fera froide , mouvez bien le tout, 
Se mettez dedans vôtre cuve lef- 
dites peaux une à une , le côté de 
]a chair en deflous, que l'eau les 
iurpafle, Jaiflèz- les ainfi trois jours, 
Je troifiéme jour retirez les & les 
laides égouter, & ne perdés pas 
l'eau qui en dégoûte , que vous 
remêlerez avec l'autre de la cuve, 
8c remettez les peaux comme vous 
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avez fait la première fois,& laif- 
fez les ainfi cinq ou fix jours , ou 
jufqu'à ce que vous voyez que le 
poil s'en aille facilement $ ôtés- 
Ies & les pelés fur le chevalet avec 
le dos du couteau ; brouillez l'eau 
& la chaux , remettez les peaux 
dedans pendant trois jours , reti- 
rés, les & les lavez bien à Peau 
fraîche , quand vous les retirerés 
levez- les par la tête, acrochez- 
les par les oreilles , par les jam- 
bes , fecoiiés les bien deflus & def- 
fous, les lavez bien , les mettez 
fur le chevalet le poil en deflus, 
& pelez les avec une côte de bœuf, 
parce que avec le couteau vous les 
pourriez déchirer étant mouil- 
lées j ayez une autre tine couverte 
qui puitfe contenir les peaux, dé- 
trempez y du fon de froment auf- 
fî épais que le moue nouveau fou- 
lé avec la même eau de chaux 6c 
non autre J'entends que vous pre± 
niez celle qui a dégoûtée des peaux 
pour détremper le fpn que vous 
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mêlerez bien avec ladite eau , dans 
lequel vous mettez les peaux , Se 
lez y laiflèrez vingt. quatre heu. 
res 5 après lequel tems vous les re- 
tirerez , 5 & les lavez plufieurs fois 
avec l'eau qui en a égoutée , fou- 
lez-les bien aux pieds en les pé- 
trifiant bien environ jufqu'à fix » 
fois, ou jufqu'à ce que l'eau en 
forte claire , les lavant chaque fois 
en eau claire , que vous en ferez 
fortir autant qu'il vous fera pof- 
fible. Enlûite apretez autant d'eau 
claire qu'il en faut pour couvrir 
les peaux , pefez la , & fur cha- 
que livre d'eau mettez deux onces 
d'alun de roche , une once de fel , 
& la mettrez chauffer pour duTou- 
dre les (êls, lefquels étant diflbus 
retirez- la du feu , laiilèz la tiédir 
dans une tine , y mettez les peaux 
une à une bien étendues , les y 
laiflèî vingt quatre heures , les re- 
tirez , les laiflèz égouter & fecher 
à moitié , en Eté à l'ombre & en 
H y ver au foleil , quand elles fe- 
ront 



1 
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ront à moitié feches , maniez les 
bien, étendez les de parc & d'au- 
tre qu'elles deviennent bien éten- 
dues. Enfuite prenez l'eau égoutée, 
fur chaque livre de laquelle y ajou- 
rerez une once d'huile , ferez 
chauffer le tout & retirez la aufli- 
tôç j ayez gros comme une noix de 
levain pour chaque livre d'eau /que 
vous délayerés peu à peu avec en- 
viron autant de fleur de farine t 
ou un peu plus , en forte qu'elle 
foit épaifTe comme un bouillon aux 
œufs , laifTés-le ainfî une heure de 
tems , après ajoutés y le refte de 
l'eau un peu tiède, & ajoutés y 
encore pour chaque livre d'eau de- 
mie once de farine , un œuf j mou- 
vés bien , & étendez les peaux de- 
dans en les y maniant & foulant 
bien , afin que l'aprêt les pénètre 
bien , laiffés les a nfi deux jours , 
les retirez , les étendez en la ma- 
nière fufdite , & les laifferez bien 
fecher j étant bien feches , trempés 
les dans une tinette d'eau claire 
Tome IV. V 
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promptement, les lavez , les éten- 
dez fur une cable humide , les ma- 
, niés bien , & étendez pendant une 
heure jenfuite frottés. les- y , cor* 
roy és- les bien , de cette manière 
vous aurez des 'peaux bien aprê- 
tées &c faites. 

* 

• ' ; 

CHA PITRE XXXVII. 

Pour apreter & dorer la peau pour 
faire des garnitures de meubles. 

P Réparés la peau comme il eft 
dit ci devant en la manière 
de la pafTer en chamois , à l'en- 
droit comme à l'envers, lifles la 
avec le liflbir de verre à l'endroit 
donnés- lui une couche de colle de 
retailles de peau, & apliqués lui 
les feuilles ou d'étaift ou d'argent j 
ayés fiel de bœuf, mêlés. y de l'or- 
piment y incorporés les bien *en- 
femble dans un pot de terre ver. 
niiïé , faites les bouillir au feu juf- 
qu'à ce que le tout foit bien mé- 
langé i enfuite mettez la peau at- 

.•« . .... . » 

* 



Digitized by Google 



ES* AHT5 BT METîEBLJ. Jtf9 

tachée fur une table au foleil, don. 
nés lui le fiel compofé, & la laid 
fés fecher } enfuite vous lui don* 
nerés une autre couche de la cou- 
leur fuivante jfavoir, mettes bouil. 
lir du bréfil avec de fort vinaigre 
blanc , tant que la couleur difpa*' 
roifle , ajoutes. y un peu de gomme 
arabique} coulez le tout , & met- 
tez- le au foleil î tirez vos filets oà 
il vous plaira j faites en même de 
noirs , que vous ferés avec des 
noyaux de pêches brûlez en char- 
bons & broyez fur le porphir } 
ayant ôté le mauvais , & apliqué 
avec de Fhuile de lin, vous pourrez 
deflîner avec cela ce que vous vou- 
drez } quand vous lui donnerés le 
fiel vous pourrés referver les en-j 
droits que vous voudrés laiflèr de 
la couleur naturelle de l'argent , 
imprimés } & fi vos fers font hu- 
mides, faites que vos peaux ne le 
fbient pas , puis cela fera fait. 
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CHAPITRE XXXVIII. 

pour teindre une peau en couleur 

d'or. 

P Renés litharge d'or deux on- 
ces , & trois onces d'huile de 
noix , ayant bien broyé la lithar- 
ge, faites les bouillir enfemble à 
diminution du tiers , du refte don- 
nés en la couleur à la peau du cô- 
té où a été le poil , que fi le re- 
fte ne fuffit pas , à mefure que vdus 
l'employerés , vous y en ajouterés 

un peu d'autre. 

■ 

~CH.APITRE XXXIX. \ 

tour teindre la peau de mouton en 

route. 

LA peau étant f aflee en cha- 
mois fera bien lavée jufqu'à 
ce qu'elle rende l'eau claire , écen- 
dés- la ,& mettés- la fecher à l'om- 
bre & au vent } étant feche , ma - 
niés- la, frottés- la un peu , & Té- 

• 
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tendes fur une table. Mettes dans 
une écuëlle une oiice de bréfîl bien 
fin , avec autant de la plus forte 
leflïve qu'il en faut pour le couvrir 
un peu plus f & remettés dans un 
pot vernifTé , avec environ trois 
verres d'eau claire , ou plus fi vous 
le jugés à propos, avec une pin- 
cée de trois doigts de fenugrec 
bien pilé , & autant de plâtre gris 
bien pilé } mettés le tout bouillir 
à évaporation du tiers, ou un peu 
plus, retirés- le, laifles le repofer 
& clarifier , verfez le dans une 
. écuëlle , & donnés en une couche 
avec un drapeau à la peau bien 
également, qu'elle ne fafle pas 
d'ondes , laides la fecher , & lui 
donnés le frotoir par tout, enfuite 
une autre couche & le frotoir, & 
continuer ainfî jufqu'à ce qu'elle 
ait la couleur à vôtre gré. Sou- 
venez vous de donner la couleur 
toujours chaude telle qu'elle foir. 
Si vous la voulés faire couleur de 
rofe, prenez une éponge trempée 

V 3 
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dans la leffive , preffés.la bien» 
paflés la fur toute la peau teinte 
en rouge , & la lailTez fecher , elle 
deviendra couleur derofe comme 
li elle étoit teinte en graine. 



CHAPITRE XL. 

- 

- * 

Pour teindre une peau en hlew. 

PRenez une once d'indigo bien 
en poudre , faites- le bouillir 
dans une pinte d'eau jufqu'à ré- 
duction de moitié uq peu plus> r 
retirez te du feu , & y mettes une 
once de gomme arabique , laiflèz- 
le repofer, tirez en le plus clair , 
en teignez la peau , Iaiffés la fe- 
cher , donnés lui une autre cou- 
che , & contiuués jufqu'à ce que 
la couleur vous plaife , fervez vous 
du pinceau de poil de porc ou de 
brofle à grand poiL 

• : • 
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CHAPITRE XLI. 

Pour faire une peau ->erde._ . , 

PRenez les fruits d'aube- épine 
cueillis en Septembre , pilez- 
les en marmelade , & en faites des 
petits pains , qne vous laiflèrez lé- 
cher j quand vous voudrez tein- 
dre prenez la moitié de ces pains , 
qu'on mettra tremper en vin blanc 
un peu de tems en tems,étant trem- 
pé, délayez, le , y ajoutez trois cho- 
pines d'eau , un quart & demi d'in- 
digo , autant d'alun de rochq , mê- 
lez bien le tout , faites les bouillir 
qu'il s'en évapore chopine , reti- 
rez le du feu , le laiflèz repofer., 
& du plus clair donnez-en la cou- 
leur à la peau avec les broflès ou 
gros pinceau une couche après 
l'autre, & continuez jufqu'à ce que 
la couleur plaife , enfuite lahTez 
fecher la peau , frottez- la biei* 
avec le bouchon de jonc , elle de- 
Tiendra belle & luftrée. 



t 
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CHAPITRE XLII. 

s 

. Pour teindre la peau en gris. 

P Renés deux onces de galle 
pilée, que vous mettrés boitil- 
ler avec chopine d'eau jufqu'àéva- 
poration de moitié enfuite il le 
faut retirer du feu, y ajourer une 
once de vitriol pilé , bien mêler le 
tout , & donner la couleur à la 
peau avec la brofle ou gros pin- 
ceau ; la teinture étant tiède , .la 
laifler fecher ; & étant feche lui 
redonner encore une couche , & 
continuer ai nu jufqu'à ce que la 
couleur plaife. 

CHAP IT RE XLIII. 

Pour teindre une peau paffée en cha. 

mois en noir. 

* « - ■ 

ON fera bouillir quatre onces 
de galle pilée dans trois cho- 
pines d'eau de feuilles de figuier 
ou de noyer à diminution du tiers, 
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ajors on la retire du feu , on la 
laifle repofer, on en prend un peu 
dans un plat ou écuelle j on étend 
la peau fur une table , on lui en 
donne une couche avec le pinceau 
de poil ou de brofTe,&on en retire 
tant que la peau la voudra rece- 
voir , on la laiflTe fecher , & on Is. 
frotte bien } enfuite on prend le 
marc refté, qu'on fait chauffer, 
on y ajoute deux onces de vitriol 
romain , que Ton mêle bien , ÔC 
on en donne une couche à la peau^ 
qu'on laiffè fecher,on la frotte bien) 
rudement , on lui en redonne em- 
fuite une autre couche, & on con- 
tinue jufqu'à quatre fois, la Iaif- 
fant toujours fecher entre deux , 6c 
la frottant comme la première 
fois j étant teinte, feche & bien 
frottée , on aura un peu d'huile 
d'olive & autant de leflîve corn* 
mune bien battue enfemble , dont 
00 frottera ladite peau , qjri de- 
viendra d'une vive couleur , on la* 
laiilèra feclxer % on la frottera bien» 



I 
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& maniera de toute manière , ce- 
fera un très beau noir: ceci eft la 
véritable manière dont fe fervent 
les Maroquiniers. 

CHAPITRE XLIV. 

Pour âpr e ter une peau de chevreau en* 
ïejçace de deux heuret. 

IL faut prendre une peau fraî- 
che 6c mettre deflus un peu de 
chaux vive du côté de la chair , 
là rouler comme du papier , la 
laiflèr ainfî demie Uznre , avoir 
une bûche ronde & unie , l'éten* 
dre deffus , & avec une côte de 
cheval emporter la chair , enfuite 
le poil » la bien laver , & bien» 
prefler entre deux bâtons pourea 
faire fortir toute l'eau , enfuite la 
mettre dans l'aprêt fuivant un peu 
de tems : Il faut prendre du bouil- 
lon de chair du pot , du lait ou de- 
l'eau claire tiède plein une écuëlle,, 
délayer* dedans un œuf , y ajoutée 
u'my onces dlalun. de. roche crudi 
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bien pilé en poudre , & autant ou 
un peu plus de beure , & une pe- 
tite poignée de fel , autant de fa- 
rine , bien battre le tout enfem- 
ble comme un bouillon , le ren- 
dre riede , & aprêter la peau pour 
la mettre dedans , l'y laiflèr qu'el- 
le s'imbibe bien $ & fi on la veut 
► faire promptemenc, il n'y a qu'à 
la laifler peu de tems dans l'aprêt, 
la bien enfariner, enfuite la pre-: 
fenter au feu en la tournant & re- 
tournant fouvent jufqu'à ce qu'elle 
foit feche. Cette forte de peau eft 
bonne à faire des bourfes ou éguil. 
lettes , ou ce qu'on veut j fi on la 
làhTe fecher à loifir, elle deviendra 
plus blanche, Se (i on lui veut don- 
ner la couleur grife , cela fe fera 
avec la galle , le vitriol Se la gom- 
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CHAPITRE XLV. 

Four faire «ne pea» de mouton cou. _ 

leur de Bréfil. 

• • • 

ON prend une peau de mou- 
ton nette & fans tache, on* 
la fait tremper un jour en eau 
claire , on la foule bien avec les 
pieds , & on la frotte fi bien qu'il 
n'y refte point d'eau : en fuite on 
prend une once d'alun de roche 
que l'on difloat dans une écûelle 
d'eau: il faut coudre la peau com- 
me un baril , & y laifler une ou- 
verture pour y faire entrer l'eaa 
& la bien rouler dedans en for- 
te qu'elle aille par tout : il fauc 
avoir auffi préparé une once de 
bréfil raclé biea fin avec un verre 
ou un canif qu'on fera cuire dans 
trois chopines ou deux pintes, 
d'eau, en forte qu'il en refte deux 
chopines, qu'on fera entrer dans 
hi peau après en avoir ôté l'eau 
d'alun : : on roulera bien ladite 
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peau pour lui faire prendre la cou- 
leur par cour, & on continuera 
jufqu'à ce quelle foie bien colo- 
rée , alors on la découdra , & on 
achèvera de l'aprêter comme on 
faic ordinairement , 6c fera très*- 
belle. 

L 

CHAPITRE XLVI. 

' Four faire du parchemin très fin ave* 

Ufeaudemauton. 

L'On prend le double du poids 
de la peau d'alun de roche 
qu'on mec dans l*eau refoudre au 
feu jufqu'l ce qu'elle foie tiède , en- 
fuice Ton prend la peau préparée 
pour faire parchemin qui doit être 
mouillée , & bien épurée d'eau r 
on la mec dans cette eau d'alun 
j qui aura un peu bouilli , & on la 
° frotte bien avec cette eaualunéet 
enfuice on prend des jaunes d'oeufs 
fuffifammenc pour en barbouiller 
la peau des deux côtés , avec leC 
cruels on la manie bien t afin qu'et* 
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le en foie bien empreinte partout: 
enfuite on prend de la farine de fro- 
ment avec laquelle on frotte bien- 
ledit parchemin ^nforte que tou- 
te l'humidité difparoiffè & qu'el- 
le demeure feche , & alors elle fe- 
ra en perfedion : mais il faut ob* 

ierver la diligence. 

- -■ — 

CHAPITRE XLV1I. 

Pour faire une peatt jaune. 

« 

L'On prend une peau aprêréc 
• avec les feuilles , & pour cha- 
que peau on prend une once & un 
quart de curcume ou terra mérita 
pilé, & deux onces d'alun de ro* 
che , on les fait cuire dans une 
pinte d'eau claire à diminution du 
tiers : cela étant fait on étend la 
peau à laquelle on donne une cou- 
che de cette couleur , & on 1* 
laiflè fecher , enfuite on lui donne 
une autre couche , & on conti- 
nuë jufqu'à ce que la couleur foie: 

àrâtre goût j,on. la laiflè fecher v 
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& on lui donne l'aprêt ordinaire, 
&c le poli avec le verre. . 

- - • > 



1 

CH AP ITR.E XLVIII. 

J>e»r f«Wr* ««e peatt de chant oi?. 

en bleu. \ 

% 

0 

mm 

ON prend un peu de fleur de- 
guefde ,. un peu de leffive 
douce que l'on délaye bien enfem- 
ble , & on en donne une couche 
a. la peau du côté de la chair , on 
la laide fecher à l'ombre , & lorf. 
qu'elle commence à fecher il la 
faut bien tirer, la bouchonner,, 
& lui redonner une autre couche „ 
& continuer ainfi jufqu a ce qu'el- 
le plaife , on lui donne le luftre jL 
l'ordinaire*. 
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CHAPITRÉ X L I X. 

Tour teindre en brun une peau en 

chaînon i l'envers.. > 

ON prend la peau aprêtée ,& 
bien rafée à l'envers, avec la 
pierre, ponce, & dans environ trois 
verres d'eau de rivière on mec 
quatre onces de galle qu'on fait 
bouillir à diminution d'un tiers, 
on la retire du feu, on la pafle 
par un linge , & on y ajoute qua- 
tre onces de vitriol , & une once 
de gomme arabique, & on pren- 
dra lîx onces d'huile à brûler Se 
quatre onces de lefllve douce , les 
bien mêler enfemble avec deux 
jaunes d'oeufs un peu durs , le 
tout étant tiède & écumé fera 
un bon aprêc : on y peur ajouter 
un peu d'huile de lin , un peu de 
moulée s toutes ces chofes peu- 
vent faire & donner une bonne 
couLeur, qu'on donnera à la peau; 
du coté de la cliair & à l'envers 



Digitized by Google 



£ e s Ablts et Metiehs. 473 

fi l'on veut , toute cela fera un 
beau brun & agréable à l'œil: fi 
vous lui voulés donner de l'odeur, 
on peut y ajouter de la poudre 
d'iris ou de girofle, on laifte. ef- 
jfuyer la peau à l'ombre v & on lui 
donne l'aprêt ordinaire : cette re- 
cette eft véritable , & fait une 
couleur agréable à l'œil. 

CHAPITRE L. 

\Pour faire un beau bleu turqnin. 

ON prend du Paftel ou bois 
violet , ou pour le mieux du 
très bon tournefol a.vec un peu 
de chaux vive , & un peu d'eau & 
d'urine s'il eft trop épais > on dé- 
laye bien le tout enfemble. Nota , 
que plus cette compofitipn eft 
vieille meilleure elle eft, & on don- 
ne la couleur à la peau en la ma- 
nière ordinaire avec le Paftel % 
chofe éprouvée. - 
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CH APIT RE LI. 

Recette pour faire de l'encre qui pen- 
dant les chaleurs ne fe moi fît point 
par deftu* > ne fait aucune boue 
au fond. 

P Renés trente onces de vin 
blanc du meilleur 2c du plus 
fort qu'on puifle trouver y parce 
que plus il eft fort , & mieux il 
tire la fubftance de la galle que ne 
fait l'eau commtme : on y ajoute 
trois onces de petites galles d'Iftrie 
de la plus petite > ridée , concaf- 
fée , & non pilée , parce qu'étant 
pilée l'encre devient epaifle peu 
de jours après qu'elle eft faite : on 
met infuier la galle dans le vin 
pendant douze jours ou environ 
deux jours plus ou moins il n'im- 
porte , & chaque jour il fau^ avoir 
foin de mouvoir quatre ou fix fois, 
ce qui eft néceÂaire excepté le 
douzième jour , mais il la faut paC 
fer à travers une toile de lin aflfés 
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ferrée que le vin en force clair : on 
mec le refte à parc parce qu'il ne 
vauc rien , &: dans le vin qu'on 
aura coulé on y ajoute deux onces 
de vicriol romain du meilleur. Ec 
quand on a mis le vitriol pilé , il 
faut mêler le tout & bien remuer 
pendant un Mifcrcreavec une once 
de gomme arabique de celle qui 
eft la plus dure & fe caflè comme 
du verre } il faut que cette gom- 
me ait été difïbute un jour aupa- 
ravant dans une fuffifante quantité 
de vin blanc ,en forte quelle foie 
comme de la belle térebentine , 
parce qu'elle s'incorpore plus aifé- 
ment. On aura une encre très fine* 
remarqués que cette encre ne mon- 
tre fa nneflè & fa beauté qu'après 
.avoir repofé quinze jours. Voilà- 
^out ce qui fe peut faire, dire & 
enfeigner de meilleur pour faire 
de l'encre très belle & très fine. 

tin du Quatrième Tome-*. 
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APPROBATION. 



JAy examine par Tordre de Monfeigncur le Garde des 
Sceaux , ut Secrets con er f: ans les A tt AieHefi , & le Vf 

ay rien trouvé qui en piiiflfe empêcher l'impreffion. Fait 
à Paris ce 8. Octobre. 1723- A n u k y. 



PRIVILEGE DV ROT. 

LOUIS, PAR LA GRACEDE DlEU, ROYDI 
Fr ANct tT de Navarre: A nos *mez & 
féaux ConfeiUers , les Gens tonans nos Cours de 
Parlement , Miitres des Requêtes ordinaires de nô*re 
Hôtel , Grand-Confcil , Prévôt de Paris , Baiftifs , Sé- 
néchaux, leurs Lieutenant Civils & autres nos lufticiers 
qu'il apartiencira : Salut Nôtre bien amé Ck r 1 ls 
F fch r a n u, Libraire à Rouen , Nous, yint fait reinon- 
trer qu'il lui auroitéré mises mains un Ouvrage qui a pour 
titre , Sttrtts cçncemans les Arts & Met>e*s t qu'il fouh^fc- 
ioit imprimer ôc donner au Public , s'il nous plaifoit lui 
ac order nos Lettres de Privilège fur ce nécetTaire». A 
ces Cm le s voulant traiter favorablement leuit Ex.ofant , 
Nous avons permis de permettons par ces I refentes de 
faire imprimer ledit Livre en tels Volumes , forme , 
marge, car ders , conjointemen ou fép tement , Se 
autant de fois que bon lui femblera , & de le vendre , 
& faire vendre Ôc débiter partout rô re Royaume , pen- 
dant le teras de douze années confécutives , à compter dit 
jour de la date deldites Prefentcs Faifons défenfei à tou- 
tes perfonnes de quelque qualité & con lirion qu'elles 
foient ,d'en introduire d impreiîîon étrangère dans aucun 
lieu de nôtre obéi lîanee , co urne au Ti à tous Libraires - 
Imprirreurs & autres, d'imprimer , £ ire imprimer , ven- 
dre , faire vendre , de'aiter , ni contrefaire le 11 r LivTe eo 
tout ni en partie , ni d'en t ire aucuns extraits fojs quel- 
que pré exte que ce foit , d'augment ition , <orrec"tion, 
changement de titr^.ou autre vent fms la pcr mûi n ex- 
preff - & par écrit dud t Expofanr eu de ceux qui aoiont 
droit de Jui , a peine de confiftation des exe vplaires con- 
trefaits , de quinze cens livrcsd'amende contre chacun des 
contrevins, dont un tiers à Nous „ un tiers à l'Hôtel 



fcieu de Paris, l'antre tien audit Fxpofant , & de tons ^ 
dépens» do-nages & intéteits à la charge que ces Pre- 
ftntes feront enreg'.ftrées tout au long fut le Kegillre de 
la Communauté' des Imprimeurs & Libraires de Paris , 
& ce dans trois mois de la darte d*ic< lles, que 1 Im- 
pr flion de ce Livre fera faite dans nôtre Royaume , & 
non ailleurs , en bon papier & en beaux caractères , con- 
formé rent aux.Ré^lemens de la Librairie ; & qu'avant 
de l expofer en ven e , le Manufcrit ou Imprimé qui dura 
fervi de Copie à l'impie tfion dudit Livre , fera rerms dans 
le rr.é me état où l'Approbation y aura c é donnée , es 
mains de nô re très - cher & féal Chevalier Garde des 
Sceaux de France le S^eur Fleuriau d'Armenoliyîtle i fie 
qj'.l en ft-ra er.f.Mtc remis deiix Exemplaires cars nôtre 
Bibltotlieciuc publique, un dans celle de nôtre Château 
d'j Lojvre , & un dans celle de nôtre très cher & féal 
Chevalier Gardées S roux de Fr .nce re Si-ur Fleurira 
d Armenonv ; lle } le tout à peine de nullité *'es i'tefentcs : 



& patôhtément , fars fournir qu'il le uibit ftitancun 
trouble ou empêchements Voulons uo*.« la copie défi tes 
P-cfentcs , qui f.ra imprimée tout su lonjr au commen- 
cement ou à la rin dudit Livte.fott tenue rour dùc- 
ment ilg^irice , & qu'aux Copies col'at onrées par l'un 
dé4k>s amrz Se féaux Confc: liera fit >ec refaites , foi (oit 
ajoutée cou àl Original Cornu andonsau rren itr np- 
tre Kui'fSer ou Servent t de h\te pour l evée :tion d'icel- 
les , to.s Actes requisse nécefl* >res, f<ns demande! au- 
tre pern itfion , 6c nonobstant Clameur de Kjro , Ciiarre 
Normande & Lettres à ce contraires .Car tel elt nô- 
tre pla lir D ossb' à Paris le 21 jour du rro'u d'Oc- 
tobre l'an de Grâce mil fe?t cens vingt trois , & ce nôtre 
lUgack huitième : Pat leKoyen fon Confcil 
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